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CUIVRE
PREMIÈRE ESPÈCE
Çaractèreê définis.
JOHH.
j^nafyêê. Cmrre 99980.
Trace de fer et d'or. 0,20.
Forme primitive. Le cube.
' Clivage. Indistinct.
Pesanteur spécifique. 8,5844.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Dissolution bleue par Tammoniaque. Fusible â une haute chaleur.
Cassure. Se laisse couper et déchirer. Sa ductilité est plus grande que celle du fer , de Tétain et du plomb. ^ Dureté, Moindre que celle de lacier et du platine , plus grande que celle de l'argent , de Tor, de Tétain et du plomb.
Couleur. Rouge-jaunâtre ; éclat moindre que celui du platine et de l'acier , de l'argent et de l'or \ supérieur à celui de l'étain et du plomb* -
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a*.
Octaèdre régulier. ( Octaèdre , Haùy.)
1. Jaune-rougeâtre , petits cristaux nets, disséminés sur du fer hydro-oxidé brun et du quarz amorphe; mines de la Banque , Ekathérinebourg , Sibérie.
2. Jaune luisant, très-petits cristaux étroitement engagés entre eux , sur fer hydro-oxidé jaunâtre ; mines de la Banque.
3. Jaune vif , petits cristaux , avec cuivre natif ramuleux , sur du quarz ; Herrengrund, Neusohl, Hongrie.
2°® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\
Cube dont les angles sont tronquas. (Cubo-octaédfe , Haûy.) •
4. Rouge-jaunâtre, vif , cristaux dont les unssont albngés dans la direction d'une des arétes-du cube ^ et d'autres dans lesquels les faces de l'octaèdre sont les faces dominantes , avec un peu de quarz amorphe; Cornouailles.
3"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b\
Le cube, émarginé sur toutes les arêtes. (Gubo-<lodécaèdre ,
Haûy. )
4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p J* a*.
La variété cubo-octaidre , dans laquelle les arêtes du cube sont émarginées. (Triforme , Haùy. )
5"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p i* i* a\
La variété cubo-oetaèdre , dont les arêtes du cube sont triémarginées. ( Fîg. 2 , pi. LIX. )
5. Ronge vif, cristaux appartenant à ces diverses yariétés dont les uns ont des dimensions symétriques , et d'autres sont alongés ou aplatis , engagés entre eux , et formant des rameaux , sur chaux carbonatée lamellaire blanche ; mines de la Banque , Ekathérinèbourg , Sibérie.
6. Rouge vif, cristaux alongés et aplatis , formant des rameaux, sur chaux carbonatée lamellaire blanche^ mines de la Banque.
7. Rouge vif, cristaux groupés en forme de rameau, avec chaux carbonatée lamellaire blanc-verdatre ; mines de la Banque.
8. Rouge cuivreux , cristaux dont les faces sont en partie souillées d'une légère couche verdâtre; quelques-uns des cristaux de la variété triforme sont joints à des cristaux plus petits de la même forme , la face de jonction est parallèle à une de celles de Toctaèdre , et le petit cristal parait avoir tourné autour d'un axe perpendiculaire à cette face d'un angle de 180° en partant d'une position parallèle^ miqes de la Banque.
6°« VARIÉTÉ, SIGNE REFR. Dy CRISTAL ÉLÉM. p b' b* a\
Axe de révolution perpendiculaire à Pune des faces de Foctaèdre. (Fig. 3, pi. LIX.)
9. Rouge cuivreux, cristaux simples et luaclés, dont quelques-unes des faces sont recouvertes d'une légère couche verdâtrè ; les cristaux maclés sont alongés et aplatis dune manière inégale j mines de la Banque , Ekathérinebourg y Sibérie.
7"« VARIÉTÉ, SIGNE REPR. DU CRISTAL ÉLÉM. b\
Axe de révolution perpendiculaire à une dsê faeeê de Foctaedre. (Fig. 4, pi. LIX.)
10. Rouge-cuivreux, cristaux nets, offrant la forme d une double pyramide hexaèdre obtuse , toutes les autres faces étant oblitérées , sur quarz , avec de petites lamés ir— régulières de cuivre natif; Cornouailles,
XI. Rouge-cuivreux, cristaux nets, dont quelques-uns sont alongés dans.la direction de deux des bords opposés de la base commune des deux pyramides ; Cornouailles.
12. Jaune-rougeâtre , petits cristaux dont plusieurs offrent des angles rentrans à l'endroit des angles de la base commune des deux pyramides , sur cuivre oxidulé mamelonné; mines de la Banque.
i5. Jaune-rougeâtre, cristaux engagés entre eux, avec cuivre oxidulé rouge, offrant quelques petits octaèdres, et quarz blanc-grisâtre granulaire ; Cornouailles..
FORBIES INDÉTERMINABLES.
i4. Rouge-jaunâtre et brun d la surface, cristaux indistincts qui se rapportent à la variété précédente, avec chaux carbonatée grano-lamellaire ; mines de la Banque.
i5. Jaune-rougeâtre, petits cristaux indistincts , enduits de cuivre oxidulé; Cornouailles.
Brun à la surface y petits cristaux indistincts, for
mant de petites touffes ramifiées , sur chaux carbonatée et fer sulfuré} Herrengrund, Hongrie.
] 7« Rouge, en jSls déliés 5 courbés et croisés dans toutes sortes de directions ; Bannat.
Ce morceau vient probablement d'une fonderie.
18. Jaune-rougeâtre vif , petit amas ramuleux de cristaux indistincts, avec quelques grains de quarz; Cornouailles.
ig. Jaune-rougeâtre, vif etterne,cristaux indistincts , sur fer bydro-oxidé jaune-brupâtre, terreuxj minesde le Banque, Ekathérinebourg , Sibérie.
20. Jaune-rougeâtre vif, petits cristaux indistincts , avec fer carbonate en cristaux arrondis , sur quarz amorphe, recouvert d'une couche assez épaisse de fer hydro-oxidé jaune-brunâtre, terreux 5 mines de la Banque.
2 1 . Jaune-rougeâtre très-vif , très-petits cristaux indistincts, disséminés sur du quarz; Cornouailles.
22. Rouge , cristaux indistincts, engagés entre eux , avec quarz blanc-grisâtre ; Cornouailles.
siS. Rouge , cristaux indistincts, dans la chaux carbonatée grossière , avec cuivre sulfuré; mines de la Banque.
24. Rouge, réticulaire et ramuleux , avec quarz blanc amorphe ; Cornouailles.
25. Jaune-rougeâtre, et brun à la surface, petits rameaux déliés, avec quarz amorphe; Cornouailles.
26. Rouge, ramuleux, avec cuivre oxidulé, rouge de rubis, cubique , et heulandite en petits cristaux de la troisième variété; Nalsoë, Feroë.
Ce morceau est un don de Son Altesse Royale le prince Christian de Danemarck.
27. Ramuleux, et en petites masses arrondies, recouvertes d'un enduit noirâtre , d'un aspect bitumineux , et de cuivre hydrosiliceux vert-bleuâtre ; Mexique.
28. Ramuleux, divergent, entièrement recouvert de cuivre carbonate vert ; Hongrie.
29. Ramuleux , jaune-rougeâtrc, avec quart amorphe blanC'grisâtre ^ Cornouailles.
5o. Ramuleux , recouvert de cuivre oxidulé et de cUîvre carbonate vert ; Cornouailles.
3i. Rouge-jatinôlre , rameaux déliés , âve(5 tm peu d'argile adhérant au morceau ; Cornouailles.
52. Roùge-jauûâtre , en forme de réseau, sur qtiar£ blanc-grisâtre amorphe; Cornouailles.
33. Rouge , ramuleux et réticulaire , en petites bratiches déliées et croisées dans toutes les directions ; Cornouailles.
34. Rouge , ïameaux courts , confusément engagés entre eux, avec cuivre oxidulé et un peu de quarz; Cornouailles.
35« Rouge-jaunAtre , et gris de fer , en rameaux déliés et touflus, formés de cristaux indistincts; Cornouailles.
36. Rouge-jaunâtre et brun d la surface , en épis , forthés pat un empilement régulier de petits octaèdres; Hongrie.
37. Rouge-jaUnâtre et rougeâtre , imitant utie petite touffe de feuilles^ formées d'une agrégation régulière de petits cristaux de la septième variété, offrant la forme d'iine double pyramide hexaèdre obtuse; Cornouailles.
38. Ramuleux , entièrement recouvert de cuitre carbonate vert ; Rheinbreitbach , duché de Beïg.
Sgi Rouge-brunâtrè , filamenteux , en fils déliés croisés , avec quarz prisme; Cornouailles.
4o. Rouge-brunâtre et brun, granuliforme , avec un peu de quarz prisme blanc 5 Cornouailles.
4i. Rouge-Jaunâtre vif , très-petits cristatix indistincts , formant de petits rameaux, sur du fer hydro-oxidé brun, terreux; Cornouailles.
42. Jaune, filamenteux, en fils entrelacés de la plus grande délicatesse, avec un. peu de cuivre oxidulé, sur chaux carbonatée grossière; Dillenburg.
CUIVAB NATIF. 7
' 45. Brun clair, petits ûri$tàti:& indiatitictd ^ formant de petite» masses, sur du fer hydr<M)ïidébruu,terreui; mines delà Banque, Ekathérinebourg, Sibérie»
44. Rouge-jaunâtre, petits cristaux indistincts, dissé^ minés dans un peu de chaut carbonatée blanche lamellaire; mine Frîedrichsminder , Nummedal , Norwège.
45. Lamelliforme , jsMtie et rouge^jaunâtrë feuille irrégulièrement découpée 5 Cornouailîes.
46. Petites lames jaunes et rouges , fbrmant deux grandes feuilles découpées irrégulièrement 5 Cornouailîes.
Il est probable qu'elles ont passé par le feu.
47. Rouge , lames minces , irrégulières , disséminées sur pierre calcaire jaunâtre; Colivan, Sibérie.
48. Massif, rouge-jaunâtre , sur cuivre pxidulé massif, recouvert en partie de cuivre carbonate vert ; Mexique.
49. Rouge-jaunutre , avec cuivre oxidulé massif, recouvert d'un peu de cuivre carbonate vert , et chaux carbonatée laminaire } Mexique.
50. Plaque polie, offrant de larges taches de cuivre natif et aussi de cuivre carbonate vert ; Oberstein , Palatinat.
5i. Plaque polie, offrant sur un fond de cuivre carbonate vert de petites taches ramifiées de cuivre natif; Herrengrund , Hongrie.
52. Masse arrondie , formée découches concentriques, ( Cuivre de cémentation. )
53. Plaque mince, creuse, conchoïdale, rouge-brunâtre, et mamelonnée à la surface. (Cuivre de cémentation. )
annotations^
Les cristaux de cuivre natif sont rarement très-réguliers , leurs faces ont ordinairement des étendues très-disproportionnées , et ils sont en général groupés en forme de rameaux. La variété la plus intéressante , et que ne présente
jusqu'à présent aucune autre substance, est celle qui résulte d'un macle de la modification £% aplati dans la direc- ^ tion dé l'axe de révolution , et qui offre alors la forme d une double pyramide droite hexaèdre obtuse. Un tel solide paraît d'abord incompatible avec la forme primitive du cuivre natif , et pour comprendre comment il peut en dériver , il faut observer que dans la modification h* les six faces qui se rencontrent à chaque angle solide du cube , peuvent être considérées comme appartenant au sommet d'une pyramide hexaèdre droite , parce que les six incidences autour du point de concours sont égales. Cette propriété n'appartient pas exclusivement à Ticositétraèdre , dont le signe cristallographique est b\ Il est facile de prouver qu'elle existe
aussi pour les six faces de la modification [h b h ) qui remplacent chaque angle solide du cube, toutes les fois que l'une des quantités p^m^n est égale à la moitié de la sonune des deux autres.
DEUXIÈME ESPÈCE
CUIVRE PYRITEUX
Caractère* définis.
Formule ohimique.
Anal. Cuivre.
CaS + F«Sï.
Fer. . .
Soufre.
Forme primitive. Prisme droit à bases carrées , dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à là hauteur est à peu près celui des nombres 5 et 7.
Clivage. Parallèle aux faces de la modification a*; il y a aussi un clivage parallèle à la base de la forme primitive , mais moins net.
Pesanteur spécifique . 4, 1 69 .
Chimiques. En partie soluble dans l'acide nitrique , la solution est verte. Au chalumeau il se fond d'abord en un globule noir , qui après un peu de temps devient attirable à l'aimant ; avec le borax donne un globule de cuivre.
Cassure. Raboteuse , conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la chaux phosphatée.
Couleur. Jaune de laiton; lustre métallique. .
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\
Octa£dre à base'carrée. (Fig. 2, pi. LIX. )
lo CUIVRE PYRITECX.
T. Violet et irisé à la surface , gros cristaux nets, formés par la superposition de plusieurs cristaux plats, maclés parallèlenDient à Tune des faces de la pyramide , avec de petits cristaux de quarz prisme très-brillans , et quelques cristaux jaunâtres et translucides de chaux carbonatée dodécaèdre ; Gross-Kammsdorf , Thuringe.
2. Cristaux assez gros, engagés entre eux , revêtus d'une légère couche de.cuivre carbonate vert , avec de petits cristaux de fer sulfuré de la variété trifdrme ; comté de Sayn,
3. Jaune de laiton , petits cristaux brillans , engagés entre eux , et disséminés sur du quarz gris-bleuâtre , avec chaux fluatée et plomb sulfuré cubique ; mine d'Ecton , Staflfordshire , Angleterre.
gxn» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\
Octaèdre i hase carrée. (Fig. 3 , pi. LIX. )
3mo VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* h\ ^
La variété précédente , dont les arêtes obliques sont émarginées, (Fig. 4 , pi. LIX. )
4. Jaune 4e laiton, petits cristaux, avec fer sulfuré ciibique et cubo-octaèdre , sur chaux carbonatée magnésienne blanche , en rhomboïdes contournés, entasiséa, et quelques petits cristaux de quarz prijsmé; Ste. -Marie- aux-Mines, dans les Vosges.
5. Jaune de laiton éclatant , cristaux eagagés entre eux, et disséminés sur un groupe de chaux carbonatée magné* sienne , en cristaux dodécaèdres creux , formés d'une agrégation régulière de petits cristaux primitifs , avec quarz prisme et fer sulfuré cubique; Himmelsfiirst , Freyberg, Saxe.
CUIVRE PYRITEUX. ii
6. Richement irisé i la surface, cristaui: engagés entre eux , sur baryte sulfatée crétée , reposant sur la chaux carboaatée laminaire blanc-grisâtre ; mine d'Ectoi» , Staffordshiire.
7. Jaune-verdâtre , petits cristaux engagés entre eux , sur une masse globiforipe de baryte sulfatée d'qii blanc mat , reposant sur du cuivre pyriteux mamelonné ; mined'Ecton,
8. Jaune de laiton^ cristaux assez gros, dans lesquels quatre des faces de Toctaédre a' ont beaucoup plus d'étendue que les quatre autres , ce qui donne aux cristaux l'aspect d'un tétraèdre ; Ste. -Agnès, Cornouailles.
g. Jaune de laiton , petits cristaux engagés entre eux , et disséminés sur un groupe de cristaux de chaux carbonatée de la variété p d* e', reposant sur du quarz amorphe , Avec quelques mamelons de cuivre pyriteux ; mine d'Ecton.
10. Jaune de laiton éclatant, cristaux nets, offrant rasr> pect d'un tétraèdre épointé , sur des lames minces, croisées de baryte sulfatée , recouvertes des deux côtés de petits cris taux brillans de quarz hyalin prisme, et de chaux carbonatée dodécaèdre; Schemnitz, Hongrie.
11. Jaune de laiton éclatant, cristaux macl es, engagés entre eux , avec chaux carbonatée dodécaèdre , sur chaux carbonatée lamellaire 5 Himmelsfiirst, Freyberg, Saxe.
4°*" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\
l/a seconde variété, dans laquelle les sommets de Vovtahdre sont remplacées par un plan perpendiculaire à taxe. (Fig. 5,pl. UX.)
12. Jaune de laiton très-éclatant, cristaux nets, assez gros , sur du quarz prisme , tapissant les parois intérieures des cavités d'un talc chlorite , contenant du cuivre pyriteux amorphe 5 Ste. -Agnès , Cornouailles.
CUIVRE PYRITEUX
i3. Jaune de laiton éclatant , cristaux nets, recouvrant presqu'entièrement des globules de baryte sulfatée crêtée , sur cuivre pyriteux amorphe 5 mine d'Ecton, Staffordshire.
i4. Jaune de laiton trés-éclatant , petits cristaux nets, dont quelques-uns maclés , sur un groupe de cristaux indistincts de chaux carbonatée, avec baryte sulfatée crêtée, couleur de chair, et chaux fluatée cubique jaune et blanche; Gersdorf , Saxe.
gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b' à" a\
La seconde variété , émarginée à V endroit des arêtes ohliqties de r octaèdre h\ (Fig. 6, pi. LIX. )
i5. Jaune de laiton, cristaux assez gros, dans lesquels quatre des faces i5* ont beaucoup plus d'étendue que les quatre autres , ce qui donne aux cristaux Taspect d'un tétraèdre épointé , avec fer sulfuré cubique , sur un groupe de quarz hyalin prisme; Ste.-Agnès, Cornouailles.
gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b^ a\
La troisième variété, augmentée des faces de lamçdification h\(¥ig. 7, pi. LIX.)
16. Jaune de laiton, légèrement irisé à la surface, cris^ taux engagés entre eux , formant de petites masses disséminées sur un groupe de cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre , blanc-grisâtre , translucide , reposant sur une couche mince formée de chaux carbonatée magnésienne primitive, avec plomb sulfuré cubo-octaèdre , fer sulfuré cubique et zinc sulfuré laminaire, à la base; Clausthal, Hartz.
17. Jaune de laiton et irisé, petits cristaux nets, engagés entre eux , et disséminés sur baryte sulfatée crêtée , avec cuivre pyriteux amorphe; mine d'Ecton.
CUIVRE PYRITEUX. i3
^me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a' b\
PrUme à bases carrées ^ dont les bords et les angles sont remplacés, ( Fig. 8, pi. LIX. )
18. Irisé à la surface, et jaune de laiton éclatant dans la cassure , cristaux assez gros et réguliers , aplatis parallèlement à la facejp^ sur un groupe de quarz prisme blanchâtre , avec quelques cristaux de chaux fluatée cubique blanche, translucide ; Comouailles.
19. Irisé, gros cristaux indistincts, avec des cristaux très-nets de chaux fluatée cubo-dodécaèdre et bordée , et quarz prisme , sur une gangue talqueuse; Ste.-Agnès , Cornouailles.
20. Jaune vif , petits grains , disséminés dans du fer. hydrooxidé brun, terreux; Siegen , Nassau.
21. ilfamé/onnt;' ^ vert-bleuâtre à la surface; Cook's Kitchen , Comouailles.
22. Irisé à la surface , avec fer carbonate brun clair, en rhomboïdes primitifs contournés 5 Gross-Kammsdorf , Thuriuge.
25. Dendritique, nuancé de diverses couleurs, à surface polie ; Gross-Kammsdorf.
24. Jaune-grisâtre , d un poli naturel , sur quarz blanchâtre mélangé de fer carbonate lamellaire brunâtre; Clausthal,Hartz.
25. Massif, jaune, d'un poli naturel , offrant une cassure légèrement conchoïdale ; Comouailles.
26. Jaune de laiton, et irisé, avec schéelin ferruginé aciculaire, et quarz amorphe ; Johanngeorgenstadt ,Saxe.
i4 CUIVRE PYRITEUX.
27.ilfa«^f/^ jaune de laiton, avec zincsulfuré fibreuxnoir, ressemblant beaucoup à la tourmaline ; comté de Sayn.
28. Jaune de laiton très-éclatant, oflfrant des faces de clivage très-brillantes, avec chaux carbonatée blanche, mélangée d asbeste vert pâle ; Tyrol.
2g. Jaune de laiton éclatant, en partie recouvert d'un peu de cuivre carbonate vert; Guetamo , Mexique.
5o. Jaune de laiton et irisé, avec chaux carbonatée laminaire blanc-grisâtre ; Fahlun , Suède.
5i. Jaune, avec cuivre pyriteux sélénifére; Fahlun,
Jaune, en grains disséminés dans la gangue; Norwège
33. Jaune de laiton , d'une texture grano-lamellaire , sur plomb sulfuré argentifère lamellaire; Sahla, Suède.
annotations^
' M. Beudant a donné pour représenter la composition chimicpie de cette substance, la formule CwS' Ye S'j elle s'accprde avec le résultat de l'analyse aussi bien que celle qui a été citée ici d'après Berzélius ; l'une et l'autre indiquent qu'il entre dans le cuivre pyriteux un atome de cuivre , un atome de fer , et quatre atomes de soufre ; et l'on pourrait encore employer la formule CmS^ + ^*S qui exprime la même chose. Pour faire un choix entre ces diverses expressions, on doit se laisser guider par lanalogie. Or , oh sait que l'alumine qui contient trois atomes d'oxigène , et qui est isomorphe avec le trioxide de fer , joue quelquefois le rôle d'acide ; en considérant donc le cuivre pyriteux comme un sulfo-sel , ce qui parait être la supposition la plus simple , on sera naturellement conduit à la fprmule adoptée par M. Berzélius.
TROISIÈME ESPÈCE
CUIVRE PYHITEUX ARSENICAL.
Caraotireê définis.
Analyse. M. Henckel y a trouvé 4o pour cent de cuivre , avec du fer ^ de larsenic et du soufre.
Pesanteur spécifique, 4,5.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé au chalumeau , donne des vapeurs arsenicales , et se fond en un globule gris-noirâtre.
Ccusure. Granulaire , et d'un blanc- jaunâtre éclataot.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la chaux fluatée.
Couleur. Le blanc métallique ^ mais se ternit bientôt par l'exposition â Tair.
FORMES INDÉTERMINABLES
i. ^moi^^Ae ^ blanc d'argent, d'une légère teinte jaunâtre, dans la cassure , et terne dans les autres parties , avec de petits cristaux de cuivre sulfuré, et quarz; Ekathérinebourg, Sibérie.
2. Blanc d'argent, avec cuivre pyrîteux irisé ; mine Lorenz Gegentrumm , Halsbrûcke, Freyberg, Saxe.'
5. Blanc-grisâtre • sur cuivre sulfuré massif; Huel Gorland, Cornouailles.
annotations.
Cette substance est celle que Werner avait nommée weiss-kupfererz. Il parait assez probable , d'après les caractères cités , qu'elle peut être considérée comme une variété de cuivre gris.
QUATRIÈME ESPÈCE
CUIVRE PYRITEUX HÉPATIQUE
Caractères définis.
RiGBAKD PHILLIPS. Formule ohimlque.
Analyse, Cmyre. . . 61,07. F«S»+4CmS,
Fer. . . . i4. .
Soufre. . . 23,75.
Silice. ... o,5o.
De rile de Rosi, Uc de Killarnef.
Forme primitive* Le cube.
Clivage. Quelques indices dans la direction des faces de Toctaèdre régulier.
Pesanteur spécifique. 5,oo3.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé à l'action du chalumeau, se fond en un globule opi agit fortement sur Taiguille aimantée.
Cassure. Inégale, conchoïdale , d'une teinte ordinairement rougeâtre.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux fluatée.
Couleur. Intermédiaire entre le rouge-cuivreux et le brun; lustre métallique.
1'° VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL É^ÊM. p.
Le cube. (Fig. 1 , pi. LIX.) Axe.de révolution parallèle à F une des diagonales du cube.
CUIVRE PTRITEUX HÉPATIQUE. 17
2"« VAREÈTÉ, SIGNE REPRÉSENTÂT. DU CRISTAL ÉLÉM. p à".
Le cube , dont les angles solides sont tronqués. ( Fig. 2 , pi. LIX. )
Axe de révolution parallèle à Vune des diagonales du cube.
1. Vert bronzé, grands cristaux engagés entre euxj CooksKitchen, Cornouailles.
2. Vert-noirâtre , petits cristaux à faces légèrement bombées, engagés entre eux, avec cuivre pyriteux, sur du quarz; Cook's Kitchen.
3™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* *"•
La variété précédente y dans laquelle les bords du cube sont doublement émarginés par des facesdont on n'apumesurer T inclinaison sur les f<ices du cube. ( Fig. 3 , pl.LX. )
'3. Violet-noirâtre, cristaux étroitement engagés entre eux, sur quarz ferruginé , avec cuivre pyriteux; Cook's Kitchen.
4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' a".,
La seconde variété y émarginée à tendroit des intersections des faces p et a'. (Fig. 4 , pi. LX.)
4. Violet-noirâtre , petits cristaux , avec tennantite et quarz, sur cuivre pyriteux amorphe j Cook s Kitchen.
FORMES INDÉTERMINABLES
5. Violet-noirâtre et irisé , cristaux indistincts sur pierre de corne ; Schlangenberg , Sibérie.
i8 CUIVRE PTRITEUX HÉPATIQUE.
6. Amorphe y violet-rougeâtrc ^ avec fer carbonate et cuivre carbonate vert 5 Kupferberg , Silésie.
7. Rouge violet, et vert-bleuâtre , avec cuivre pyriteux , et quarz amorphe ; Oraviritza, Cannât.
Violet-rougeâtre , sur marne ; Sibérie
9. Violet-rougeâtre, avec cuivre càtbonaté v^rt^ «t cuitre carbonate bleu; Saalfeld, Thuringe.
annotations.
Cette espèce est composée des mêmes principes que le cuivre pyriteux, mais dans des proportions différentes; elle peut encore être considérée comme un sulfo-sel , mais alors il faut admettre que le bisulfure de fèr joue ici le rôle d'acide.
Haûy avait classé cette substance comme une variété altérée de cuivre pyriteux. Elle diffère essentiellement de cette dernière espèce , non-seulement par l'analyse , mais aussi par la forme et la pesanteur spécifique.
CINQUIÈME ESPÈCE
Caractères définie.
KLÀPROTH. KLAPROTH.
BBRTHIB
AnoLy^B,
Cuivre. . . 48. . . 37, 5o.
Arsenic. . 14. . .
Antimoine. . .. 22.00.
Soufre. . . 10. . . 28.00.
Fer. . . • 25, 5o. . 3,25.
Argent. . . 5o. . o,25.
Zittc. ... . . 5.00,
De Freyberg. De Kapniek. DeMârkireh.
Porme primitive. Tétraèdre régulier.
Clivage. S'obtient difficilement parallèlement aux faces primitives et à celles de la modification a*. Pesanteur spécifique. 4,798... 5, io4.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Réductible au chalumeau , en un bouton métallique q[ui contient du cuivre; mais les variétés antimoniféres et arsenifères se comportent diversement , les unes dégagent de lantimoine , et les autres de l'arsenic pendant le grillage*
Cassure. ConchoïdÀle, éclatante.
Dureté. Raie la chaux carbonatée.
Coulemrà Gris d'acier et gris-noirâtre ; lustre métallique.
Tétraèdre régulier. (Primitif, Haûy.)
2™« VARIÉTÉ , SIGNE REPR. DU CRISTAL ELEMENTAIRE, p.
Axe de révolution perpendiculaire à Fune des foces p.
(Fig.2,pl.LX.)
1. Gris de fer éclatant, cristaux simples et maclés, à faces un peu bombées , avec de petits cristaux de fer sulfuré , zinc sulfuré laminaire brun , et quarz hyalin prisme; Kapnick, Transylvanie.
3me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. ¥.
La forme primitive dont chaque face est masquée par une pyramide triangulaire obture. (Dodécaèdre, Haûy.)
2. Noirâtre , très-gros cristaux^à faces raboteuses, avec fer sulfuré cubique et un peu de cuivre pyriteux ; Cook's Kitchen , Cornouailles.
4"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p ¥.
La forme primitive y dont chaque bord est doublement émarginé. (Encadré , Haiiy. )
3* Gris de fer , petits cristaux dont quelques-uns appartiennent à la première variété, avec fer sulfuré dodécaèdre, sur une agglomération de petits cristaux de spath perlé primitif, formant des dodécaèdres a triangles scalènes , et quarz hyalin prisme ; Clausthal , Hartz.
4. Gris d'acier éclatant, cristaux nets, dont quelquesuns appartiennent à la variété apophane, avec zinc sulfuré triforme, jaune-brunâtre, translucide, de petits cristaux de bournouite de la quatrième variété et quarz hyalin prisme ; Kapnick.
CUIVRE GRIS. ai
5™ VAREÉmÊ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p i* a\
La forme prtmiiiùê, étiiarginée sur les arêtes, et dont les an^ gleeeolideeeontremplaèée chacun par trois faces. (Fig. 3, pi. LX. )
5. Gris d'acier , petits cristaux disséminés sur du Èuiyre pyriteux ; Cook's Kitchen , Cornouailles.
6"« XABjàTÈf SIGNE REPRÉSENTATIF, p i' a'.
La variété encadrée , augmentée des faces de la modification a*. (Apophane , Haûy.)
6. Gris de fer, cristaux assez gros, engagés entre eux , dans lesquels les faces primitives sont un peu raboteuses ; avec de gros cristaux arrondis de zinc sulfuré jaune-brunâtre, fer sulfuré dodécaèdre, plomb sulfuré et baryte sulfatée primitive blanche, transparente ; Kapnick ,Transylvanie.
7. Gris d'acier , cristaux nets, groupés , accompagnés de fer sulfuré dodécaèdre , de zinc sulfuré brun , translucide , en cristaux indistincts, et d'un peu de quarz; Kapnick.
8. Gris-noirâtre, cristaux nets, assez gros, engagés entre eux, avec de gros cristaux de cuivre pyriteux, de petits cristaux de fer sulfuré dodécaèdre , et quarz prisme; Kapnick.
9. Gris de fer , cristaux nets, avec quarz hyalin prisme, fer carbonate primitif jaunâtre, en petits cristaux entassés; ZiUa , Clausthal , Hartz.
10. Gris d'acier éclatant, cristaux nets dont quelquesuns appartiennent à la variété triépointée , avec fer sulfuré en petits^cristaux arrondis (1), zinc sulfuré noirâtre, et quarz hyalin prisme; Kapnick.
(i) Ces petits cristaux se clivent facilement parallèlement aux faces du oabe.
11. Gris de fer éclatant, gros cristaux engagés entre eux, sur cuivre gris amorphe, accompagné de quelques cristaux de fer sulfuré dodécaèdre et d'un peu de quarz ; Kapnick , Transylvanie.
12. Gris d'acier éclatant , gros cristaux dont quelquesuns sont recouverts d'une couche de cuivre pyriteux irisé , sur cuivre gris amorphe , avec un peu de spath perlé , en rhomboïdes primitifs contournés j Dillenburg , Nassau.
7™" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' A'.
La première variété, dont toutes les arêtes sont trinimarginée*. (Fig. 4 , pi. LX.)
u3. Cristaux nets, presqu'entièrement recouverts d'une couche de cuivre pjriteux d'un beau jaune , avec cristaux nets de plomb sulfuré cubo--octaédre et triforme , sur fer carbonate brun clair , en rhomboïdes primitifs contournés j Zilla f Glausthal , Hartz.
i4. Cristaux nets, d'un volume assez considérable, entièrement recouverts d'une légère couche de cuivre pyriteux irisé , sur fer carbonate lamellaire jaune-brunâtre , avec spath perlé, en petits rhomboïdes primitifs contournés, et un peu de plomb sulfuré; ZiUa.
8"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' A' a*.
La variiti précédente , augmentée de» faces de la modifioa^ tien a'. (Fig. 5, pi. LX. )
i5. Gris d'acier éclatant , cristaux nets , de différentes grandeurs , sur quarz amorphe blanchâtre , avec de petits cristaux lenticulaires de fer carbonate; comté de Sayn.
CUIVRE GRIS, a3
i6. Gris bronzé , cristaux neto 9 dans leequels toutes les faces secondaires sont petites , ayec plomb sulfuré cubooctaèdre^fer sulfuré dodécaèdre , cristaux madés de zinc sulfuré, et quarz prisme ; Kapnick , Transylvanie.
gin« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b É aa .
La variété précédente , atigmentée de* faces de la modificon tion a • (Bifére, Haûy.)
17. Gris de fer, petits cristaux très-serrés, sur cuivre sulfuré et quarz , avec quelques petits cristaux de fer sulfuré cubique; Cook s Kitchen , Gornouailles.
18. Gris d'acier éclatant, cristaux nets dont quelques^ uns appartiennent à des variétés plus simples, sur cuivre gris amorpbe , avec de petits cristaux indistincts de fer sulfuré cubique et de mercure sulfuré ; Moschellandaberg , Palalinat.
ig. Gris-noirâtre, légèrement irisé â la surface, cris, taux nets, dont plusieurs appartiennent à des variétés plus simples , avec cuivre gris amorphe , quarz et cuivre carbo- ^ naté vert terreux; Cook's Kitchen.
lO"** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p l b aaa .
La variété préeédetUe , augmentée de» face» de la modifiea^ rwna\(Fig. 6,pl. LX.)
11»« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. pbbaa[b^b).
La variété bifère, augmentée de» face» de la modifieor-
tion{ b'b b ). (Fig.7,pl.LX.)
30. Gris d'acier éclatant, petits cristaux nets, sur cuivre ulfuré amorphe , avec mercure natif coulant , et fer carbonate mamelonné ; Moschellandsberg.
21. Gris d'acier très-éclatant , petits cristaux tapissant les cavités d'un morceau de cuivre pyriteux botryoïde, irisé ; Cook's Kitchen , Cornouailles.
FORMES INDÉTERMINABLES
22. Amorphe, gris de fer, dans le fer carbonate blancjaunâtre laminaire , avec spath perlé , en petits rhomboïdes primitifs contournés, blancs, éclatans, et un peu de cuivre pyriteux granuliforme ; Neudorf , Andreasberg, Hartz.
25. Gris de fer, avec chaux carbonatée et cuivre pyriteux ; Mexique.
24. Gris de plomb , avec fer hydro-oxidé brun, terreux , fer carbonate lamellaire, et un peu de cuivre carbonate bleu ; Saalfeld , Thuringe.
25. Gris bronzé, en partie recouvert d'une légère couche de cuivre carbonate vert mamelonné , avec cuivre carbonate bleu , en petits cristaux très-brillans , et fer hydro-Oxidé jaune-brunâtrè; Bérésof, Ekathérinebourg , Sibérie.
CUIVRE GRIS ANTIMONIFÈRE.
!'• VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* a\
Dodécaèdre rhomhoïdal , dont le* qtiatre angle* solide* , formés par la réunion de trois plans 9 qui correspondent au sommet du tétraèdre , sont remplacés chacun par une face triangulaire. ( Fig. 1 , pi., LX. )
26. Gris de plomb, cristaux encroûtés de cuivre carbonate bleu et vert, avec fer carbonate lamellaire jaunâtre, et quarz prisme j Kogel , Tyrol.
2"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a a a .
La variété précédente , dans laquelle douze des arêtes du dodécaèdre sont émarginées. (Fig. 2, pi. LX. }
27. Gris de plomb , gros cristaux engagés entre eux , sur quarz hyalin amorphe et prisme, et baryte sulfatée ; Kogel, Tyrol.
28. Gris de plomb, gros cristaux nets, sur quarz amorphe et prisme , avec de petits cristaux de chaux carbonatée binaire; Kogel.
FORMES INDÉTERMINABLES
29. amorphe , gris-noirâtre , éclatant , formant une couche peu épaisse , sur manganèse oxidé silicifëre couleur de chair; Kapnick, Transylvanie.
30. Gris de fer , dans le quarz blanc-grisâtre, avec un peu de cuivre pyriteux ; Kapnick.
3i. Gris éclatant, offrant une cassure conchoïdale, avec quarz , cuivre carbonate bleu, et cuivre carbonate vert; Saalfeld , Thuringe.
52. Gris, avec de petits cristaux de fer arsenical , sur fer sulfuré ; Chivato , Pérou.
33. Gris-noirâtre, d'un côté, à surface d'un poli naturel, et de l'autre chargé de cuivre sulfuré noir terreux ; Cook's Kitchen , Gornouailles.
annotations.
Ml est évident, d'après les analyses qui ont été faites de diverses variétés des minéraux réunis sous le nom de cuivre gris , qu'ils ne peuvent être considérés comme appartenant tous à la même espèce , quoique lei^ variétés cristallisées se rapportent toutes à la même forme ; et il est probable que plusieurs d'entre eux sont des mélanges d'espèces isomorphes. Les trois morceaux du Tyrol . décrits comme cuivre gris antimonifére , offrent des cristaux qui sont aussi dérivables du tétraèdre régulier, mais dans lesquels les faces dominantes sont celles du dodécaèdre rhomboïdal.
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SIXIÈME ESPÈCE
TENNANTITE.
Caractères définie.
R. PHILLIPS
Analyse, Cuivre. • . . 45,52.
Arsenic. • . 11,84.
Fer 9>26.
Soufre. . . • 28,74.
Silice 5.00.
Forme primitive. Le cube.
Clivaffé. Quelques indices dans des directions parallèles aux faces de la modification h\ Pesanteur spécifique. 4,575.
Cûroiùteres indéfinis.
Chimiques. Exposée au chalumeau , la tennantite décrépite et brûle avec une flamme bleue , en donnant des vapeurs arsenicales, puis se fond en une scorie noire qui agît sur Taiguille aimantée.
Cassure. Inégale , et imparfaitement lamellaire.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la chaux phosphatée.
Couleur. Varie du blanc detain jusqu'au gris de fer noirâtre ; lustre métallique , quelquefois éclatant.
1*« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, jp k' a' a\
DodécùMre rhomboïdal, dont les angles sont tronqués, et les arêtes émarginées. (Fig. 2 , pi. LX.)
TENNANTITE. 27
1. Gris de fer, petits cristaux , disséminés sur du quarz amorphe , avec un peu de cuivre pyriteux amorphe et mamelonné ; Cook's Kitchen , Cornouailles*
annotations.
Les cristaux de cette substance ne présentent souvent que la moitié des faces qu'exige la loi de symétrie , et l'on pourrait encore les rapporter à la même forme primitive que l'espèce précédente. Dans les cristaux maclés , qui sont assez fréquens dans la tennantite , l'axe de révolution est aussi, comme dans le cuivre gris, parallèle à une des diagonales du cube. L'analyse ne conduit à aucune formule chimique simple.
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SEPTIÈME ESPÈCE
Caractères définie*
KLAPROTH. CHEHBTIX.
Analyse. (MVfXQ. 76,60. . . 81. Formule chimique. Ci« S. Soufre, 22,00. . . 19.
Fer^ . o,5o« • •
Oe Bothenborg. De Gornoiuillei.
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier, dans lequel le rapport d'un des côtés de la base â la hauteur est à peu près celui des nombres 10 et 17.
Clivage. Parallèle aux faces delà modification a*, donnant une double pyramide hexaèdre.
Pesanteur spécifique. 5,695.
Caractères indéfinis.
Chimiques» Dans Tacide nitrique chauflRe, le cuivre se dissout et la solution prend une couleur verte. Exposé au chalumeau, fond aisément à, la flamme extérieure, et quand le soufre a été chassé , un globule de cuivre reste.
Cassure. Cohchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux fiuatée.
Couleur. Gris de fer, quelquefois irisé à la surface; lustre înétallique.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m.
Prisme hexaidre régulier. (Fig. 1 , pi. LX. )
CUIVRE SULFURÉ. ag
1. Brun à la surface , mais gris dans la cassure , cristaux alongés et déliés ^ sur cuivre pyriteux mamelonné et irisé , avec quelques grains de quarz ; Cook's Kitcheu , Cor nouailles.
2"*^ VAHIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. j9 m jf'.
La variété précédente ^ dont les arêtes latérales sont émaryinées, (Fig. 3, pi. LX.)
a. Irisé à la surface , petits cristaux , dont les bases sont un peu bombées , sur quarz et chaux carbonatée ; Guanaxuato , Mexique.
3"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p mb^.
La première variété , dans laquelle les bords des bases sont émarginés. (Fig. 4, pl.LXI.)
3. Irisé et gris de fer éclatant , cristaux alongés , sur cuivre sulfuré massif , avec cuivre sulfuré pulvérulent, noir; Cook's Kitcben.
4. Irise, cristaux alongés, dont quelques-uns sont surmontés d'un cristal aplati, appliqué sur la base, de la même substance, et de la même forme, gris de fer éclatant; Cook's Kitcben.
5. Gris d'acier éclatant, petits cristaux à prismes courts, sur cuivre pjriteux mamelonné et irisé; Cook's Kitcben.
4"« VARIÉTÉ , SIGNE REFRÉS. DU CRISTAL ÉLÉM. p m i5'.
Axe de révolution perpendiculaire à une des faces de la modification b\ (Fig. 5, pi. LXI.)
6. Gris de plomb , cristaux à prismes courts , sur cuivre sulfuré massif; Cook's Kitcheu.
3o CUIVRE SULFURÉ.
5nia VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m b\
La première variété, dans laquelle les bords des hases sofU émarginés. (Fig. 6, pi. LXI.)
7. Gris de plomb, cristaux assez gros, avec un peu de quarz grisâtre; Cooks Kitchen , Cornouailles.
8. Vert et bleu à la surface , cristaux engagés entre eux, avec d autres entassés et aplatis, gris de plomb; Cook's Kitchen.
6™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ i*.
La seconde variété y terminée par une pyramide hexaèdre, (Fig. 7,pl.LXl.)
9. Verdâtre à la surface , cristaux qui paraissent formés d'une agrégation régulière de petits cristaux de la variété précédente , avec de petits cristaux de cette même variété gris de fer , sur cuivre sulfuré amorphe , avec quelques grains de quarz; Gook's Kitchen.
7™» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. J9 m i* ¥.
La troisiè me variété , émarginée à Pendrait des intersections des faces m et b\ (Fig. 8 , pi. LXI. )
10. Gris-noirâtre , et jaune-cuivreux, cristaux dont plusieurs appartiennent aux variétés précédentes, et se divisent très-facilement parallèlement aux bases, sur cuivre sulfuré massif j Gook's Kitchen.
11. Gris terne , cristaux dont plusieurs appartiennent à des variétés plus simples ; Cook s Kitchen.
gme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉM. p m b^ F.
Axe de révolution perpendiculaire à b\ (Fig. 9, pi. LXI.)
CUIVRE SULFURÉ, 3i
12. Gris d'acier éclatant ^ cristaux engagés entre eux, avec des cristaux de la première variété, irisés , et dont les stries sur les faces latérales indiquent la facilité du clivage parallèlement aux bases, sur du cuivre sulfuré amorphe; Cook's Kitchen, Cornouailles.
i5. Gris d'acier éclatant, cristaux engagés entre eux, sur cuivre sulfuré amorphe; Cook's Kitchen.
i4« Gris d'acier éclatant, cristaux alongés parallèlement à deux des bords de la base , avec des cristaux primitifs de la même substance, irisés, et dont les faces latérales sont striées dans la direction des bords des bases; Cook's Kitchen.
16. Gris de plomb , cristaux engagés entre eux , avec un peu de quarz grisâtre ; Cook's Kitchen.
16. Gris de plomb, cristaux nets, sur cuivre sulfuré massif, mélangé d'un peu de quarz ; Cook's Kitchen.
9™ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, pmb* b'.
Forme Mmblahie à la êepiième variété, et n'en différant que pçr Finelinaùon des faeeê qui remplacent les borde de la base. (Fig. 10 , pi. LXI.)
17. Gris-noirâtre et irisé, cristaux alongés et aplatis parallèlement à deux des faces opposées du prisme , et dans lesquels les faces des modifications i' sont très-étroites , tandis que celles des modifications b* ont proportionnellement beaucoup d'étendue ; Cook's kitchen.
10"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p mbb .
Prisme kexaèd/tè , dont Us bi>rds des bases sont aussi doublement émarginds. (Fig. 11 , pi. LXI.)
18. Gris de fer, cristaux à prisihes courts , sur cuivre sulfuré massif, avec quarz ; Cook's Kitchen.
19. Gris-rougeâtre , très-gros cristaux engagés entre eux, avec quelques grains de quarz; Cook's Kitchen.
^^me VARIÉTÉ, SIGNB REPRÉSENTATIF, pmlb .
La variété précédente, dans laqtulle les faces de la modification h* remplacent celles de lamodificationb^, Ç^^S* ^^9 pl.LXT.)
20. Gris de plomb, gros cristaux, engagés entre eux, avec quelques grains de quarz; Cook'sKitchen,Gornouailles.
12"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p OT Jf* i' b\
La septième variété, dont les arêtes latérales sont émargi^ nées. (Fig. i4:, pi. LXI.)
21. Gris d'acier , petits cristaux très-nets et très-brillans, dont plusieurs appartiennent à des variétés plus simples et sont maclés , sur cuivre pyriteux amorphe; Cook'a Kitchen.
22. Gris de fer, petits cristaux très-brillans , à prismes courts , sur un groupe de grands cristaux plats de la même variété , et d autres arrondis sur les arêtes, et irisés ; Cook's Kitchen.
23. Gris de plomb, très-gros cristaux dans lesquels les faces m sont très-étroites , les faces jf' assez larges et d'une forme rhombique ; Cook's Kitchen.
l3me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g' b' P a\
La variété précédente , émarginée à ^endroit des intersections obliques des faces b'. (Fig. i5, pi. LXI.)
24. Gris bronzé, gros cristaux qui paraissent formés par le croisement de trois cristaux, Taxe de révolution étant perpendiculaire à p, avec quarz granulaire jaunegrisâtre ; Cook's Kitchen.
FORMES INDÉTERMINABLES
a5. Gros cristal isolé, croisé par un autre , et dont les faces ont des étendues très-disproportionnées } Cook's Kitchen, Cornouailles.
26. Gris cuivré , cristaux indistincts, alongés , terminés par des pyramides trés-aiguè's , formant de petits faisceaux^ surmontés de petits cristaux aplatis d'un gris terne de la troisième variété , avec un peu de quarz et de cuivre sulfuré amorphe; Cook's Kitchen*
27. Gris-bleuâtre , petits cristaux indistincts, alongés et avec quelques petits cristaux très-déliés , gris de fer de la dixième variété; Cook's Kitchen.
28. Gris , petits cristaux indistincts , sur un schiste bitumineux , avec cuivre pyriteux granuliforme ; Moschellandsberg , Palatinat.
29. Gris azuré, lames minces , hexaèdres , irrégulières, recouvertes de cuivre pyriteux hépatique ; Cook*s Kitchen.
5o« Gris de plomb, nuancé de violet, masses arrondies irrégulières , avec un peu de quarz ; Guanaxuato , Mexique.
3i. Massif, noir, d'une texture grenue et compacte ; Pérou.
52. Gris-noirâtre, avec cuivre pyriteux et quarz; Cook's Kitchen*
33. Dendritique, gris-noirâtre, dans une marne grise; Frankenberg, Hesse.
34. Noir, d'une texture xyloïde, en partie recouvert d'une argile grise , dans laquelle sont disséminés de petits grains noirs de la même substance ; Frankenberg.
35. Trois morceaux, en partie recouverts d'une argile grise, dans laquelle sont disséminés de petits grains noirs de cuivre sulfuré ; Frankenberg.
36. Noir, petites masses ovales aplaties, disséminées dans l'argile; Frankenberg.
^nfiotaiions.
Les quatre derniers morceaux appartiennent à la variété vulgairement nommée argent en ipù, qui y suivant quel— quesminéralogistes, doit son origine à une pseudomorphose.
M. Mohs rapporte la cristallisation de cette substance au système prismatique , c'est-à-dire qu'il considère les cri»taux comme dérivant d'un prisme rhomboïdal droit. A l'appui de cette opinion , il cite une variété qui présente la forme d'un prisme à six pans , dont quatre bords sont remplacés chacun par deux faces , tandis que les deux autres sont simplement émarginés , et qui serait par conséquent incompatible avec la forme primitive qui a été adoptée ici. Les macles qu'offre cette substance paraissent aussi favorables à la même supposition. D'un autre côté , le solide (fig. 2 , pi. LX) qu'on obtient par le clivage , conduit naturellement à considérer le prisme hexaèdre comme la forme primitive. Au reste , en adoptant la déterminaison de M. Mohs ^ il faudrait toujours supposer que l'incidence des faces latérales ne diffère que très-peu de 120°,* et le principal changement qui en résulterait dans les signes cristallographiques, consisterait en ce que deux des six faces des modifications , qui ont été désignées par h^^ le seraient alors par c°.
HUITIÈME ESPÈCE
CUIVRE SULFURÉ ARGENTIFÈRE
Caraetèreê définis,
STROHBTBR. Formuie chimique.
Analyse. Cmisv^. .... 30,478. aCaS + A^S«.
Argent 62,272.
Soufre 15,782.
Fer 0,555.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive , mais assez difBcile à obtenir.
Pesanteur spécifique. 6,255.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Très-fusible. Solution bleue dans l'acide nitrique, donnant l'indice du cuivre sur une lame de fer, et précipitant de l'argent sur une lame de cuivre.
Cassure. Légèrement conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la chaux fiuatée.
Couleur. Le gris d'acier très-éclatant.
1. Amorphe , gris de fer éclatant, offrant une cassure légèrement conchoïdale, sur chaux carbonatée grano-lamel< laire grise ; Schlangenberg , Colivan, Sibérie.
2. Gris de fer éclatant, sur chaux carbonatée granolamellaire , avec un peu d'argent muxiaté ; Schlangenberg.
CUIVRE SULFURÉ ARGENTIFÈRE ET FERRIFÈRE
3. Amorphe, gris de fer éclatant, souillé d'un peu de cuivre carbonate yert , avec argent natif en petites lames disséminées , et baryte sulfatée blanche laminaire ; Comibar- Talla , Pérou.
4. Gris, éclatant, petites masses disséminées dans la baryte sulfatée blanche laminaire ; Combarvalla.
annotations.
On a réuni provisoirement au cuivre sulfuré argentifère le cuivre sulfuré argentifère et ferrifére du Pérou , qui n'a encore été trouvé que dans cette seule localité. Les caractères extérieurs des deux substances ont les plus grands rapports de ressemblance. La formule chimique de Teukairite , ou cuivre sélénié argental , est , d'après Berzélius , semblable à celle du cuivre sulfuré argentifère de Schlangenberg , le sélénium remplaçant le soufre ; ainsi il est probable que ces deux espèces ont des formes identiques ou analogues, puisque l'on considère le soufre et le sélénium comme deux corps isomorphes*
NEUVIÈME ESPÈCE
CUIVRE OXIDULÉ.
Car<ictères définis.
CHEtrBYXX.
Analyse. Cuîvre 88,5. Formule chimique. Cm.
Oxîgène. .... ii,5.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de Toctaèdre régulier.
Pesanteur spécifique. 5,992.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Se dissout avec efferyescence daus Tacide nitriq[ue y et sans efferyescence dans Tacide muriatique. Au chalumeau , seul , se convertit au feu d'oxidation en une boule noire ; avec le borax , fond aisément , et donne un beau verre vert.
Cassure. Inégale , conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayé par la chaux phosphatée.
Couleur» Rouge foncé, et gris de fer à la surface; transparent y translucide , lustre adamantin , semi-métallique.
1" VABIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\
Octaèdre régulier. (Primitif, Haûy.)
I. Gris de fer iMur réflexion , mais rouge foncé par transmission, cristaux trés-nets, avec cuivre oxidulé amorphe, et cuivre arséniaté aciculaire , ^ur quarz ; Cornouailles. [^
3. Gris de fer , petits cristaux nets , trésHserrés les uns 3. 4.
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contre les autres , et en partie recouverts d'une couche trèslégère de cuivre pyriteux irisé , avec quarz granulaire blanchâtre ; Cornouailles,
3. Noirâtre, opaque, cristaux nets , engagés entre eux, avec cuivre natif, en cristaux indistincts , et fer hydrooxidé brun; mines de la Banque , Ekathérinebourg , Sibérie.
4. Rouge foncé, petits cristaux agglomérés, formant de petites masses, disséminées sur un groupe de quarz prisme grisâtre, opaque ; Cornouailles.
5. Rouge foncé, éclatant, translucide, cristaux nets , engagés entre eux , sur fer hydro-oxidé massif et mamelonné, avec cuivre carbonate vert fibreux, velouté; mines de la Banque.
6. Gris de fer, petits cristaux nets , engagés entre eux, avec cuivre carbonate vert fibreux radié, et amorphe ; mines de la Banque.
2™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Le cube. (Cubique , Haûy.)
7. Rouge de rubis , translucide , éclatant, cristaux trèsnets et assez gros , tapissant les cavités d'un quarz amorphe, recouvert d'une légère couche de fer hydro-oxidé; mines de la Banque.
8. Rouge de rubis , foncé, peu translucide , petits cristaux, groupés régulièrement, de manière à former de plus gros cristaux de la même forme , avec cuivre oxidiilé amor^ phe, sur quarz granulaire blanchâtre ; Cornouailles.
3me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\
Dodécaèdre rhombcUdal. (Dodécaèdre , Haûy,)
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9* Petit cristal isolé, trés-net j un autre plus gros, et quatre petits groupes de cristaux de la même variété , rougenoirâtres, peu translucides; Chessj, Ljon.
4'°" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a' b\
Octaèdre régulier y émargini sur les arêtes, (Émarginé,
Haûy,)
10. Gris de fer à la surface , et rouge foncé par transmission, gros cristaux dont plusieurs appartiennent à la première variété \ mines de la Banque , Ekathérinebourg, Sibérie.
11. Cristaux assez gros , engagés entre eux , recouverts de cuivre oxidé noir, sur quarz granulaire blanchâtre; Cornouailles.
12. Gris de fer et rouge-noirâtre, cristaux dont quel- (pies-uns appartiennent à la première variété , avec cuivre natif ramuleux; Cornouailles.
5"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\
Le cube, dont chaque angle est remplacé par une fa^e. (Cubo-octaèdre, Haùy.)
i3. Gris de fer et rouge clair, petits cristaux nets , agglomérés, et formant, par un groupement régulier, de plus gros cristaux octaèdres ; Cornouailles.
i4. Rouge foncé , translucide , petit groupe de cristaux nets , dans lesquels les faces dominantes sont les faces du cube ; Cornouailles.
6"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* h\
Combinaison des faces du cube y de F octaèdre , et du dodé^ eaèdre rhomboïdaL (Triforme , Haûy.)
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i5. Rouge foncé, cristaux nets , dont plusieurs appartiennent à la première et à la cinquième variété , avec un peu de quarz granulaire blanchâtre; Cornouailles.
16. Noirâtre et rouge foncé, cristaux grands et petits , dont plusieurs appartiennent à la première et à la cinquième variété, avec cuivre natif et quarz granulaire blanchâtre; Gornouailles.
17. Gris de fer et rouge foncé, cristaux dans lesquels les faces du dodécaèdre rhomboïdal sont les faces dominantes, sur cuivre oxidulé massif; mines de la Banque, Ekathérinebourg , Sibérie,
18. Rouge foncé , éclatant , petits cristaux engagés entre eux , et dont plusieurs appartiennent à la première , à la troisième et à la cinquième variété j avec cuivre natif ramuleux , et quarz prisme et granulaire; Gornouailles.
ig. Rouge foncé, translucide, éclatant, cristaux nets , engagés entre eux, dans lesquels les faces du cube sont les faces dominantes, sur quarz granulaire ; Gornouailles.
20. Rouge foncé , translucide, très-éclatant, petits cristaux très-nets , dans lesquels les faces de l'octaèdre sont les faces dominantes, avec cuivre natif, fer hydro-oxidé terreux et quarz ; Wheal-Buller , Gornouailles.
21. • Rouge foncé , translucide , très-éclatant , petits cristaux nets , sur quarz granulaire , recouvert de fer hydrooxidé jaune-brunâtre, terreux; Wheal-Buller,
22. Rouge très-foncé , peu translucide , cristaux dont la plupart appartiennent à la cinquième variété , sur cuivre natif ramuleux, avec quarz granulaire blanchâtre; Gornouailles.
23. Rouge de rubis, translucide, éclatant, cristaux trèsnets , dont plusieurs appartiennent à la première et à la cinquième variété, sur cuivre oxidulé massif, recouvert de cuivre carbonate vert mamelonné et fibreux , avec quelques petits cristaux très-brillans de cuivre carbonate bleu ; Hongrie.
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7™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b' b* a* a\
Octaèdre triémargini , dont les angles solides sont rempla^ ces chacun par quatre petites faces triangulaires. (Fig. 3 ,
pl.LXI.)
24. Rouge-noirâtre, petits cristaux de layariété décrite, et d'autres variétés plus simples, sur quarz amorphe blancgrisâtre , opaque ; Cornouailles.
8"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p i* a* a\
La variété triforme , émarginée à F endroit des arêtes dUn-tersection des faces du dodécaèdre rhomboïdal. (Fig. 3, pLLXI.)
25. Rouge foncé , transparent , cristaux nets , dont plusieurs appartiennent â la première variété , sur cuivre oxidulé amorphe , avec un peu de cuivre carbonate vert fibreux; mines de la Banque , Ekathérinébourg , Sibérie.
Cet échantillon a coûté 25 livres sterling àForster, quand la livre sterling valait huit roubles, ce qui peut donner une idée du prix des beaux morceaux en Russie.
26. Rouge foncé, cristaux trés-nets, engagés entre eux, sur quarz granulaire blanchâtre , avec cuivre natif j Cornouailles.
27. Rouge de rubis, éclatant, cristaux nets, dont quelques-uns appartiennent â la cinquième variété, disséminés, avec un peu de cuivre natif, sur du quarz granulaire ; Cornouailles.
28. Rouge foncé , translucide , cristaux nets , dans lesquels toutes les faces secondaires sont très-petites , sur quarz ferrugîné ; Cornouailles.
29. Rouge foncé très-éclatant , cristaux très-nets , avec cuivre natif , et quarz granulaire blanc; Cornouailles.
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5o. Rouge foncé très-éclatant , cristaux trés-nets, sur une couche mince, formée de petits cristaux de quarz hyalin prisme) avec quarz amorphe et fer hjdro-oxidé; Wheal Buller , Gornouailles.
5i, Rouge foncé , translucide , cristaux nets , dans lesquels les faces a* sont très^étroites , sur quarz amorphe grisâtre, a^ec un peu de cuivre arséniaté asbestiforme ; Gornouailles.
gme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a b
La variété précédente , émarginée à Fendroit des internée— tions des faces a* et h". (Fîg« ^9 P^- LXI.)
32. Rouge foncé , cristaux nets , dont quelques-uns ap partiennent à la variété précédente, sur cuivre natif , recouvert d'une légère couche de cuivre oxidulé; Gornouailles.
FORMES INDÉTERMINABLES
33. Rouge foncé , translucide , éclatant, très-petits cristaux primitifs et indistincts, agglomérés, avec un peu de fer hydro-oxidé et de quarz ; mines de la Banque , Ekathérinebourg , Sibérie.
34. Rouge foncé , petits cristaux indistincts, avec cuivre oxidulé amorphe, et cuivre carbonate vert fibreux ; mines de la Banque.
35. Rouge-brunâtre, cristaux indistincts , recouvrant de petits rameaux de cuivre natif , avec un peu de cuivre carbonate vert et de fer hydro-oxidé terreux ; Gornouailles.
36. Rouge , opaque, petits cristaux indistincts , formant des mamelons ; Rheinbreitbach , duché de Berg.
37. Rouge , opaque , petites lames croisées , et rouge vif capillaire , avec lithomarge et fer hydro-oxidé jaune-brunâtre, terreux; Rheinbreitbach.
CUIVRÉ OXIDULÉ. 43
38. Capillaire, rouge très-vif, d'un lustre satiné, filamens très-déliés , entassés dans les cavités d un quarz grossier, avec quelques petits octaèdres de la même substance ; Deyonshire.
39. Rouge très-vif, d'un éclat satiné , filamens déliés , recouvrant des cristaux de diverses variétés de la même substance , sur quarz amorphe , pénétré de fer hydro-oxidé , avec un peu de cuivre sulfuré ; Devonshire.
40. Rouge vif, petits cristaux indistincts , sur du cuivre natif ramuleux; Cornouailles.
4i. Rouge très-vif, filamens très-déliés et très-courts, entassés sur quarz amorphe; Rheinbreitbach , duché de Rerg.
42. Rouge vif, aiguilles déliées, d'un éclat soyeux, sur cuivre oxidulé terreux, rouge de brique, avec cuivre carbonate ; mines de la Banque , Ekathérinebourg , Sibérie.
43. Rouge vif, aiguilles et filamens trés-déliés; Rheinbreitbach.
44. Rouge vif, sur du fer hydro-oxidé brun , terreux ; mines de la Banque.
45. Rouge vif, aiguilles divergentes , avec de petits cristaux indistincts , sur fer hydro-oxidé brun, terreux; mines de la Banque.
46. Terreux, TO\x%<& de brique, pénétrant et incrustant de petits cristaux de chaux carbonatée de la variété émoussée , avec chaux carbonatée dodécaèdre et laminaire , et un peu de fer hydro-oxidé ; mines de la Banque.
47. Rouge de brique , opaque , botryoïdale et mamelonnée, avec de petits cristaux indistincts de cuivre natif; mines de la Banque.
48. Rouge de brique , ondulé à la surface , lamellaire et terreux dans la cassure ; mines de la Banque.
49. Rouge de brique , recouvert en quelques endroits de petites lames et de très-petits cristaux d'un rouge vif, sur cuivre oxidulé massif; mines de la Banque.
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5o. Rouge et gris, terreux, lamellaire , et massif, avec cuiTxe natif lamelliforme ; mines de la Banque , Ekathérinebourg , Sibérie.
5i. Rouge foncé, terreux, offrant lé passage au cuivre natif; mines de la Banque.
52. iffûwW/', gris-rougeâtre, et terreux couleur de brique , avec cuivre carbonate vert soyeux^ mines de la Banque.
53. Rouge, avec un peu de cuivre carbonate vert , et de chaux carbonatée blanche ; mines de la Banque.
54. Rouge foncé, et gris de fer, avec cuivre carbonate vert, et un peu d'argent natif lamelliforme, sur le cuivre hydro-siliceu;s résinite , amorphe, brun clair; mines de la Banque
55. Rouge et grîs-rougeâtre , avec un peu de cuivre natif, et de cuivre hydro-siliceux ; Guetamo , Mexique.
56. Gris-rougeâtre , massif et lamellaire , avec chaux carbonatée en cristaux indistincts , colorés en vert , et un peu de cuivre carbonate bleu amorphe; mine de los Hornos, district de lUapel , Chili.
Sj, Rouge foncé luisant , massif et lamellaire , avec cuivre hydro-siliceux vert-bléuâtre , et un peu de chaux carbonatée lamellaire ; mines de la Banque.
58. Morceau poli des deux côtés , offrant un mélange de cuivre oxidulé et de euivre hydro-siliceux vert foncé et blanc-verdâtre; mines de la Banque.
59. Gris de fer , avec un peu de chaux carbonatée blanche, opaque , et cuivre carbonate vert ; Chili.
60. Gris de plomb , en partie recouvert d une légère couche de cuivre carbonate vert ; Chessy, Lyon.
61. Rouge , avec cuivre càirbonaté vert, et cuivre carbonate bleu mamelonné; Colivan , Sibérie.
Ce morceau est poli d'un côté et offre un fond gris-rougeâtre , avec des taches de malachite.
Gris-rougeâtre , avec cuivre hydro-siliceux résinite
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mamelonné, noir, cuivre carbonate bleu primitif et binaire, et cuivre carbonate vert incrustant les cristaux de cuivre carbonate bleu; Cbessy, Lyon.
CUIVRE OXIDULÉ RECOUVERT DTJNE COUCHE DE CinVRE CARBONATE VERT OU BLEU.
63. Trois cristaux isolés de la première variété , dont les faces sont un peu creuses vers le centre ; Chessy.
64. Trois petits groupes de cristaux de la même variété ; Chessy.
65. Trois cristaux isolés, dont la croûte est en partie formée de cuivre carbonate bleu ; lun d'eux est très-net , les deux autres opt leurs faces corrodées et sont accompagnés de petits grains de quarz ; Chessy.
Six cristaux isolés de la troisième variété; Chessy
67. Petit groupe de cristaux nets de la même variété; Chessy.
68. Deux cristaux isolés, assez gros , et deux autres qui adhèrent l'un a l'autre , entièrement recouverts de cuivre carbonate bleu ; Chessy.
6g. Huit cristaux isolés de la quatrième variété , Tun d'eux formé de plusieurs cristaux groupés régulièrement j Chessy.
70. Deux gros cristaux isolés, dans l'un desquels les faces dominantes sont celles du dodécaèdre rhomboïdal; Chessy.
71. Quatre cristaux isolés d'un vert foncé, et dans lesquels les faces dominantes sont aussi celles du. dodécaèdre rhomboïdal ; Chessy.
72. Cristaux nets de la sixième variété, en partie recouverts de cuivre carbonate bleu , sur quarz ferruginé ; Chessy.
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u^nnotattong.
Dans les scories des fonderies de cuivre , M, Mitscherlîch a observé une substance qu'il rapporte à l'espèce qui vient d'être décrite. Elle se forme encore d'une autre manière : les vases et autres objets de cuivre qui ont été pendant long-temps exposés à l'action de l'atmosphère , se trouvent ^ en grande partie , transformés en un tissu de petits cristaux de cuivre oxidulé , recouvert d'une légère couche de cuivre muriaté , qui quelquefois est cristallisé en petites aiguilles.
M. Beudant range parmi les espèces minérales l'oxide noir de cuivre, contenant deux atomes d'oxigène , qui,. suivant lui , se trouve en petite quantité , à l'état pulvérulent, dans un assez grand nombre de localités. Cette espèce est probablement la même que celle dont parlent plusieurs minéralogistes sous le nom de Kupferschwœrtze. Il paraîtrait cependant que Ton a confondu sous ce nom plusieurs substances distinctes, puisque d'après quelques auteurs le Kupferschwœrtze exposé au chalumeau donne une odeur de soufre , et que suivant d'autres il n'en exhale aucune. Une variété de Lauterberg , au Hartz , analysée par M. Du Ménil, a donné ii,5i d'oxide de cuivre, 28,99 d'oxide de fer, 3o,o5 d'oxide de manganèse, et 39,45 d'eau.
Cette analyse rappelle celle d'une autre substance à laquelle M. Breithaupt a donné le nom de Kupfermanganerz, dans laquelle M. Lâmpadius a trouvé i3,5 d'oxide de cuivre , 82 d'oxide de manganèse et 2 de silice , et qui d'après Berzélius contient une quantité d'eau considérable* Le Kupfermanganerz est noir-bleuâtre , son lustre est résineux ; il se trouve en petites masses mamelonnées, offrant une passure conchoïdale dans les mines d'étain de Bohème.
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DIXIÈME ESPÈCE
CUIVRE MURIATÉ.
Caractères définù.
KLA.PROTH. Formule chimique.
Analyse. Oxiàeàeçmyxe. . . 73. Cm CA + 3Cu + 8A^. Acide inuriatique. . to,i.
Eau 16.
Forme primitive. VnsmQ droit rhomboïdal de 97** 12', dans lequel la hauteur est à peu près égale à un des côtés de la base.
Clivage. Parallèle à toutes les faces de la forme primitive 5 le plus facile est celui qui à lieu dans la direction de la base.
Pesanteur spécifique. ^^^S.
Chimiques, Soluble sans effervescence dans Tacide nitrique ; communique à l'ammoniaque une belle couleur bleue. Exposé au chalumeau, il teint la flamme en vert et en bleu , et se réduit.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux fluatée.
Couleur. Vert d'émeraude 5 translucide ; lustre vitreux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a' e\ Octaèdre rectangulaire. (Fig. 2, pi. LXII.)
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2"" VABIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' e\
La variété précédente , avec les batet de la forme primitive. (Fig. 5, pi. LXn.)
3°* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a 6 e b .
La variété précédente augmentée des faces de quatre nouvelles modifications. (Fig. 4^ pi. LXII.)
1. Vert-noirâtre, cristaux alongés, entassés sur cuivre muriaté vert clair, lamelliforme, souillé de fer hydro-oxidé terreux, jaune; Remoliuos, Chili.
2. Vert foncé, translucide, éclatant, cristaux engagés entre eux , sur cuivre muriaté lamellaire , souillé de fer hydro-oxidé terreux ; Remolinos.'
3. Vert foncé, translucide, petits cristaux très-alongés, entassés , sur cuivre oxidulé j Soledad, Chili.
FORMES INDÉTERMINABLES
4. Aciculaire, vert foncé , translucide , aiguilles déliées et alongées, entassées, avec cuivre muriaté fibreux et lamelliforme , sur cuivre oxidulé amorphe ; Soledad.
5. Vert d'émeraude et vert-noirâtre, translucide, aiguilles déliées et alongées , réunies en faisceaux et formant une couche d'une texture fibreuse , sur du cuivre oxidulé terreux; Soledad. ^
6. Vert d'émeraude , aiguilles parallèles et divergentes , sur fer hydro-oxidé mélangé de cuivre oxidulé terreux; Guasco , Chili.
7. ZamcWatre , vert , petites lames éclatantes , croisées dans toutes les directions , sur quarz ferruginé; Remolinos.
8. Vert clair , petites lames, et niamelons formés de trèspetits cristaux indistincts , sur quarz amorphe ferruginé ; Soledad.
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Q. Lamellaire y yert d'émeraude , petites aiguilles et petites lames disséminées, sur du fer fajdro-oxidé brun;6uasco, Chili.
10. Vert clair , petits cristaux indistincts et petites lames, sur quarz granulaire ferruginé ; Guasco.
11. Y^rl clair ^ petites lames transparentes , sur le quarz amorphe; Guasco.
12. Concrétionné, vert clair, formant une couche mince, avec de petits cristaux de néphéline blanc-grisâtre, sur une lave compacte qui contient de petits cristaux de pyroxène dun vert d'olive; Vésuve.
i3. Vert pâle, très-petits mamelons, recouvrant la surface dune lave caverneuse; du nouveau cratère ouvert au mont Sonama , en janvier 182 1 .
i4. Arenaciy vert, très-petits grains, parmi lesquels se trouvent de petits octaèdres formés des modifications a*, e*, et de petits grains bleus d'une substance qui n'a pas été dé' terminée j province de Lipès, Pérou.
annotations.
n parait que la variété , décrite dans le dernier numéro , n est pas une production naturelle. Suivant M. de Rivero, une petite portion du cuivre muriaté, que Ton exploite dans le district de Tarapaca au Pérou, est moulue et tamisée, pour être employée dans le pays et les pays environnans à saupoudrer les lettres , et ce serait ce sable que Dombey aurait rapporté du Pérou , et qui se trouve dans les collections sous le nom de cuivre muriaté pulvérulent ou arénacé. Les petits octaèdres parfaits de la première variété que l'on y découvre aisément , et en, grand nombre , à l'aide de la loupe, ne s'accordent pas très-bien avec la supposition qu'il est le résultat d'une pulvérisation , surtout puisque le cuivre muriaté n'offre pas de clivage dans la direction des feces de cet octaèdre.
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ONZIÈME ESPÈCE
Caractères définis.
BBRTHiER. Formule chimiq.
Analyse. Oxide de cuivre 63,9. Ci* P + a A^r.
Acide phosphorîque. . . 28,7.
Eau 8,4,
Forme primitive. Vvisiae droit rhomboïdal de 109" 10', dans lequel le rapport d un des côtés de la base à la hauteur esta peu près celui des uombres 29 et 25,
Clivage. Facile parallèlement à la base de la forme primitive j et moins aisé parallèlement aux faces latérales.
Pesanteur spécifique . 5,6... 5,8.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble sans eflFervescence dans lacide nitrique. Exposé au chalumeau , se fond en un globule brunnoirâtre , dont le centre est occupé par un globule de cuivre.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , rayée par la chaux phosphatée.
Couleur. Vert d'olive , brunâtre ; translucide et opaque ; lustre résineux.
1" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a' e\
Octaèdre rectangulaire* (Fig. 2 , pL LXII. )
1. Vert d'olive , translucide , petits cristaux nets et brillans , engagés entre eux , sur quarz amorphe ; Libethen, Neusohl, Hongrie.
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2. Vert foncé, petits cristaux brillans, sur quarz amorphe; Libethen.
a"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a e h .
La variété précédente , augmentée des faces ip etb . (Fig. 3, pLLXn.)
Vert-noirâtre , peu translucide , cristaux nets et brîl
lans, engagés entre eux, et dans lesquels les faces b sont très-petites , sur quarz amorphe ; Libethen, Neusohl, Hongrie.
4. Vert-noirâtre ,très-petits cristaux, très-serrés les uns contre les autres, sur quarz granulaire, souillé de fer hydrooiidé; Gunnislake, Cornouailles.
annotations.
Les cristaux de cette espèce ne peuvent être mesurés avec beaucoup d'exactitude à cause de la courbure des faces. Les dimensions qui ont été indiquées ici pour la forme primitive , ne doivent donc être considérées que comme une première approximation. Néanmoins en les comparant avec celles du cuivre arséniaté, dont la forme primitive est un prisme droit rhomboïdal , on remarque une ressemblance qui conduit à penser que les deux espèces pourraient bien être isomorphes. Cette idée se fortifie encore par l'analogie des formes secondaires. En admettant cet isomorphisme , la formule chimique du cuivre arséniaté en prismes rhomboïdaux droits , ne différerait de celle du cuivre phosphatée que par la substitution de lacide phosphorique à Toxide arsénique ; et Ton trouve que les proportions d'acide de cuivre d'eau qui correspondent à cette formule , ne s'éloignent pas beaucoup du résultat de l'analyse de Klaproth.
DigitiÈed by VjOOQIC
DOUZIÈME ESPÈCE
Caractères définis.
L ij M H. Formule chimique.
^nafy*«. Oxide de cuivre. . . 62,847. ^" ^ +5Ag. Acide phosphorique. 21,687.
Eau 1 5,454.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique , dans lequel rincidence des faces de la modification ct'est de 1 1 7** So\ et celle de chacune d'elles sur la face A* de i23® 3o'.
Clivage. Parallèle aux modifications A*, et a\
Pesanteur spécificité. 4,2o5.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble sans effervescence dans Tacide nitrique chauffé. Exposé au chalumeau, noircit et fond; au centre du globule on voit un petit grain de cuivre métallique.
Cassure. Inégale , conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux fluaté , et est rayée par le feldspath.
Couleur. Différentes nuances de vert foncé, transparent, translucide ; lustre adamantin.
V VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a .,
La forme primitive, dans laquelle les bases sont réduites à destrianglespar le remplacement de Fangle a. de la base.
(Fîg. 2,pl.LXII. )
Digiti?ed by VjOOQIC
2™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h a .
La variété précédente y émargtnée à Pendrait des arêtes latérales aiguës. ( Fig. 3 , pi. LXH. )
1. Vert foncé, transparent et translucide, cristaux serrés les uns contre les antres, sur calcédoine mamelonnée blanc-bleuâtre; Virneberg, Rheinbreitbach, duché deBerg.
3me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m h a d .
Iji variété précédente^ dont les bases sont entièrement oblitérées, et augmentée des faces de la modification d*. (Fig. 4, pi. LXn.)
4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m h g a d .
La variété précédente , émarginée à fendrait des arêtes latérales obtuses. (Fig. 5 , pi. LXH. )
5"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h a d .
La troisième variété, augmentée des bases de la forme pri* mitive. (Fig. 6, pi. LXH.)
2. Vert foncé et vert clair , transparent et translucide , criâtaux nets, engagés entre eux, sur calcédoine mamelonnée, avec cuivre hydro-phosphaté mamelonné, fibreux radié dans la cassure , sur quarz amorphe ; Virneberg.
3. Vert-noirâtre, cristaux confusément engagés entre eux, et petits cristaux yerts, translucides, disséminés sur du quarz amorphe ; Virneberg.
4. Vert foncé , cristaux indistincts , ayec cuivre hydrophosphaté mamelonné , fibreux radié , sur quarz agate grossier; Virneberg , Biieinbreitbach , duché de Berg.
5. Vert foncé , peu translucide , cristaux confusément engagés entre eux y réunis en forme de rose , sur une couche de calcédoine d'un violet foncé y reposant sur du quarz amorphe ; Virneberg.
6. Vert-noirâtre à la surface , et vert clair dans la cassure , mamelons formés d'une agrégation de cristaux; Virneberg.
7« Manhelanné , vert foncé y mamelons dont la surface est formée de petites faces inclinées dans toutes sortes de directions y et offrant dans la cassure une textulre fibreuse, trés*-serrée ; Virneberg.
8. Gros mamelons d un noir velouté i la surface y et d'une texture fibreuse radiée dans la cassure, avec fei: hydrooxidé jaunâtre , et quelques grains de quarz; Virneberg.
g. Vert-noirâtre , mamelonné et ramuleux ; Virneberg.
Vert clair, mamelonné, fibreux divergent; Virneberg
11. Vert foncé , couche épaisse, formée de deux autres dont les surfaces mamelonnées sont posées Tune sur l'autre ; Virneberg.
12. Vert-noirâtre, fibreux dans la cassure , et formé de couches concentriques, de diverses nuances de vert; Virneberg.
annotations.
Les cristaux de cette espèce sopt en général très-petits , et les faces de la plupart des modifications sont légèrement bombées. Aussi les mesures d'angles qui ont été indiquées par différens auteurs sont bien loin de s'accorder. C'Q3tpour cette raison qu'on n'a pas donné ici les dimensions de la forme primitive, mais qu'on a seulement cité les incidences des faces secondaires sur l'exactitude desquelles il ne peut y avoir aucun doute.
TREIZIÈME ESPÈCE
Caractèreê définis.
UJiPROTH. YACQUBun. Form. ckim.
jinafyêBé Cuirte 58,oo. 56,io< CuC + Aq.
Oxigène i2,5o. i4jOo.
Acide carbonique. i8,oo. 21, 25.
Eau. ....... iiy5o. 8,75.
Se Sibérie. De Chtêty.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique, clans le-^ quel l'incidence des faces latérales est de 107° 16', et Tin-* clinaison de la base sur chacune d'elles de i]2'' 33'.
Clivage. ÎParalléle à la base de la forme primitiye et à la face jr% a^ec plus de difficulté dans la direction des faces de la modification h\
Pesanteur spécifique. 4,oo8.
Caractères indéfinis*
Chimiques. Soluble sans résidu dans l'acide nitrique. Exposé au chalumeau , décrépite , devient noir , et est en partic infusible , et en partie conyerti en une scorie noire; se dissout aisément avec le borax , et le colore en vert foncé.
Cassure. Inégale, conchoïdale, peu distincte dans les variétés cristallisées.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la chaux fluatée.
Cou&tir. Diverses nuances de vert; translucide, et transparent ; lustre vitreux, quelquefois adamantin.
Digiti^ed
l^« VAJIIÉTÉ, SXGKE REF. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, p mg\
Axe de révolution perpendiculaire à la face h\ ( Fig. 2 , pi. LXn. )
1. Vert foncé, translucide et transparent , cristaux aciculaires , sur quarz amorphe, coloré légèrement par le cuivre; Teruel, Aragon , Espagne.
2. Vert plus foncé , cristaux aciculaires, plus courts, dans les cavités d'un fer hydro-oxidé brun; Teruel.
3. Aciculaire , vert foncé et vert clair , en aiguilles éclatantes , formant de petits faisceaux divergens y engagés entre eux , avec plomb carbonate , fer hydro-oxidé terreux , et fer oxidé cuprifère; Zellerfeld ^ Hartz.
4. Vert clair , aiguilles longues et courtes , entassées sur une argile mélangée dé fer hydro-oxidé ; Chili.
5. Vert d'herbe , aiguilles courtes , divergentes , qui paraissent formées de petits cristaux empilés régulièrement , sur qùarz ferruginé , recouvert en partie de petits mamelons bleuâtres de cuivre hydraté; Turtschaninoff, Sibérie.
6. Vert dëmeraude , longues aiguilles satinées , éclatantes , avec fer hydro-oxidé ; Kleopinsky , Monts Altaï.
7. Vert d emeraude , aiguilles réunies en faisceaux peu divergens , avec un peu de fer oxidé cuprifère ; Kleopinsky.
8. Dun beau vert, chatoyant, iQngues aiguilles entassées , avec un peu de fer oxidé cuprifère ; Kleopinsky.
9. Vert d*émeraude, chatoyant ,'aciculaire et fibreux radié , avec fer hydro-oxidé ; Ekathérinebourg , Sibérie.
10. Vert d'émeraude, aiguilles alongées, formant de petites houppes y disséminées dans les cavités d'un fer oxidé cuprifère mamelonné ; Moldawa, Bannat.
Vert dëmeraude , petites aiguilles courtes et déliées
formant de petites houppes engagées entre elles , remplissant les cavités d'un morceau de fer hydro-oxidé , avec un peu de baryte sulfatée blanc-jauuàtre; Chili.
12. Aciculaire9,yeTt foncé, petites houppes formées d'aigailles très-courtes et très--déliées , sur du fer hydro-oxidé brun clair, terreux ; Moldawa, Bannat.
i3. Vert d'émeraude , aiguilles déliées , formant de petits faisceaux et des mamelons , sur fer hydro-oxidé y avec de petits cristaux de quarz prisme ; Rheinbreitbach , duché de Berg.
i4. Vert d'émeraude, aiguilles trés-déliées, divergentes, confusément engagées entre elles , sur des couches onduleuses de quarz agate grossier , reposant sur du fer hydrooxidé; Hinajosa , AragOn , Espagne.
i5. Vert foncé et vert clair , aiguilles courtes extrêmement déliées , formant de petites houppes, et hérissant la surface de petits mamelons de fer oxidé cuprifère , sur fer hydro-oxidé terreux , avec de petits cristaux de cuivre carbonate bleu ; Moldawa.
16. Vert clair , d'un lustre soyeux , aiguilles serrées les unes contre les autres, formant une masse veloutée \ Kleopinsky, Monts Altaï.
17. Vert d'émeraude ,d'un éclat soyeux, mamelons formés d'aiguilles très-déliées et très-serrées les unes contre les autres ; Kleopinsky,
18. Vert d'émeraude , mamelons formés d'aiguilles trèsdéliées, offrant eAcore à leurs extrémités les faces jp , et qui par leur position relative donnent un chatoiement au morceau; Kleopinsky.
19. Fibreux, vert clair , fibres déliées, légèrement courbées, formant une petite masse dans la chaux fluatée laminaire ; Bulach , Wurtemberg.
20. Vert clair, éclatant, petites aiguilles très-fines , les unes formant de petites masses alongées, les autres de petits
globules, dans la chaux fluatée, mélangée de fer hydreoxidé; Bulach, Wurtemberg.
21. Fibreux^ vert clair, d'un lustre Joyeux , fibres trèsdéliées , formant des mamelons qui ofirent un léger chatoiement quand on les fait mouvoir à la lumière, avec fer oxidé cuprifère ; Kleopinsky , Monts Altaï.
22. Verl clair, sur quarz amorphe ferruginé , avec quelques grains de cuivre pyriteux et d'or natif; Ekathérinebourg , Sibérie.
25. Vert très-clair, fibres trés-déliées , sur fer hydro-" oxidé brun terreux; Chili.
24. Vert-pâle, fibres extrêmement déliées, recouvrant en partie du fér oxidé cuprifère bacillaire ; Bannat.
25. Vert clair , nuancé de vert-noirâtre , fibres très-* déliées , entassées , très^serrées les unes contre les autres , quelques-unes ofln*ant encore les faces p y avec un peu de fer hydro-oxidé \ Kleopinsky.
26. Vert clair, fibres très-courtes et trè»-serrées, formant une masse sur laquelle se trouvent disséminés quel* ques petits cristaux de plomb carbonate ; Kleopinsky.
27. Vert clair, fibres très-courtes, très-fines et très-^aerrées, formant de petits mamelons; et aussi en étoiles superficielles, sur fer hydro-oxidé , avec chaux carbonatée blanc-verdâtre , en petits rhomboïdes mixtes; mines de la Banque , Ekathérinebourg, Sibérie.
28. Vert, d'un lustre soyeux', fibres très*courtes , trèsdéliées , remplissant les cavités d'un groupe de cristaux de cuivre carbonate vert, pseudomorphiques , modelés sur des cristaux de cuivre carbonate bleu , avec cuivre oxidulé terreux, rouge de brique ; Chili.
29. Vert clair , aiguilles très-déliées et très-courtes^ formant une petite couche, sur du cuivre natif, à base de chaux carbonatée lamellaire blanc-jaunâtre; Ekathérinebourg.
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5o. Fibreux, Terl>-clair , fibres très-courtes , déliées, formant une couche miuce , sur du quarz granulaire y ayec fer hydro-oxidé brun et rouge foncé ; Hinajosa , Aragon.
3 1 . Vert d emeraude , fibres très-courtes , entassées , sur q[aaxz haché , avec quelques petits cristaux de plomb carbonate ; mine Glûcksrade , Zellerfeld , Hartz.
32. Vert d emeraude , fragment d un gros mamelon j d'une texture fibreuse radiée ^ assez serrée, et offrant des couches concentriques ; Kleopinskj, monts Altaï.
33. Vert foncé , petits bouquets alongés, sans adhérence ; Ck>piapo 9 Chili.
34. Vert très-clair et vert foncé , offrant d'un côté des empreintes de mamelons; Kleopinsky.
35. Mamelonné ei fibreux , vert clair , noirâtre â la surface; Kleopinskj.
36. Vert d'émeraude el vert clair , d'un lustre soyeux , passant au mamelonné compacte ; Kleopinsky.
37. Vert clair , chatoyant , gros mamelons offrant dans la cassure une texture fibreuse très-serrée , et aussi en couches concentriques , avec un peu de fer hydro*<)xidé; Kleopinsky.
38. Masse contournée, d'un vert*noirâtro 9 velouté A la sur&ce , et d'un vert clair et fibreuse dans la cassure; KJeopinsky.
39. Mamelons d'un vert-noirâtre velouté â la surface y et d'un vert clair» et fibreuse dans la cassure; Kleopinsky.
40. Vert foncé et vert clair , grands et petits mamelons engagés entre eux , et dont la surface est divisée par des lignes qui se croisent ; Kleopinsky.
4i. Vert foncé, recouvrant du fer oligiste micacé, avec manganèse oxîdé pulvérulent ; Rosario, Chili.
42« Vert d'émeraude, fibres conjointes et radiées, sur fer hydro-oxidé , avec fer oligiste écaiileux ; Rosario.
i3. Vert terne â la surface, et d'un vert clair, d'une tex-
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ture fibreuse et d'un éclat soyeux dans la cassure, avec cuivre oxidulé massif, et cuivre natif granuliforme ; mines de la Banque, Ekalhérinebourg, Sibérie.
44. Vert foncé , mamelons vert-noirâtres à la surface, composées d'aiguilles courtes et déliées, avec de petits groupes de cristaux de cuivre carbonate bleu , sur fer hydro-oxidé; Moldawa, Bannat.
45. Vert foncé, avec de petits cristaux de plomb carbonate maclés^mine Glucksrade,Zellerfeld,Hartz.
46. Brun et noir à la surface , vert clair et d'un lustre soyeux dans la cassure , avec un peu de cuivre carbonate bleu ; Barnaoul , Sibérie.
47. Mamelonné et compacte y vert d'émeraûde , et vert p&le , petits mamelons en coucbes parallèles et creuses; Chine.
. 48. Vert très-clair, mamelons îrrégulîers , formés de couches parallèles , avec quelques grains de quarz; Kleo* pinsky, monts Altaï.
'49. Vert, mamelons engagés entre eux, forméjs de couches parallèles ;; et souillés de fer hydro-oxidé ; Goumeshefsky , Sibérie.
5o. Vert-bleuâtre , formant une couche mamelonnée sur pierre argileuse , recouverte en partie de cuivre carbonate bleu cellulaire ; Goumeshefsky.
5i. Vert pâle , mamelon isolé , formé de couches concentriques, sur quarz ferrugîné , avec quelques petits cristau^ de cuivre carbonate bleu; Goumeshefsky.
52. Vert, gros mamelons, en couches parallèles , de diverses intensités de couleur ; Goumeshefsky.
53. Vert foncé , gros et petits mamelons , formant une masse dont la cassure est fibreuse; Goumeshefsky.
54. Vert-pomme et vert foncé , en couches parallèles dont une partie se détache aisément; Bannat.
Vert-pomme, sur quarz , recouvert en partie de pe
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tîts cristaux de fer carbonate primitif; Schwaz, Tyrol.
56. Mamelonné et compacl«^ yert-pomme et bleuâtre, luisant, sur cuivre hydro-siliceux brua\ résineux , cuivre sulfuré et un peu de cuivre carbonate bleu ; Bannat,
67. Vert demeraude, avec un peu de quarz amorphe blanc-grisâtre; Bannat.
58. Vert très-pâle et vert-noirâtre , luisant, sur pierre calcaire ; Schwaz.
59. Vert-pomme , très-petits mamelons , avec un peu de quarz amorphe ; Bannat.
60. Vert foncé , ofirant dans la cassure des zones de diverses nuances de vert ; Chine.
6 1 . Vert foncé â la surface , et vert pâle dans la cassmre , offrant â la base les empreintes creuses de mamelons; Chine.
62. Vert foncé, sur pierre calcaire amorphe; Schwaz. 65. Vert foncé, mamelonné et stalactitique , offrant des
dendrites noires d'oxide de manganèse, â la surface ; Goumeshefsky , Sibérie.
64. Vert-noirâtre et vert pâle, mamelons îrréguliers, en partie recouverts d'une légère croûte formée de petits cristaux de cuivre carbonate bleu; Barnaoul, Sibérie.
65. Vert foncé , mamelonné et stalactitique, avec baryte sulfatée lamellaire â la base ; Cornouailles.
66. Ver^pomme et vert foncé, stalactitique, digitiforme; Goumeshefsky.
67. Vert-pomme et vert foncé luisant , deux concrétions cylindroïdes creuses , fermées à Tune des extrémités , et adhérant dans le sens de leur longueur; Goumeshefsky.
MORCEAUX POLIS
68. Grande plaque mince , polie , offrant des zones parallèles de diverses nuances de vert, et d'un lustre soyeux ; Goumeshefsky.
69. Morceau mamelonné d'un côté et poli de Tautre , offrant des zones parallèles de différentes nuances de vert; Goumeshefsky , Sibérie.
70. Gros mamelons sciés et polis, offrant des couches parallèles , des nuances les plus brillantes de vert ; Goumeshefsky.
71. Morceau scié, en couches mamelonnées , d'un vert pâle, sur du cuivre carbonate bleu clair ; Molina ^ Aragon.
72. Plaque polie des deux côtés, vert foncé et vert-noirâtre, en zones parallèles ; Goumeshefsky.
75. Morceau poli d'un côté et mamelonné de l'autre, d'un fond vert-noirâtre, avec des zones déliées d'un vert éclatant ; Goumeshefsky.
74. Plaque polie des deux côtés , vert-noirâtre et vert clair , d'un lustre chatoyant ; Goumeshefsky.
75. Vert d'herbe, modelé en cristauxde cuivre carbonate bleu de la variété p mo\ avec cuivre carbonate bleu en cristaux de la même variété , et cuivre carbonate vert fibreux 5 Barnaoul, Sibérie.
76. Vert d'herbe, modelé en cristaux de cuivre carbonate bleu de la variété p mh' 0^} Barnaoul.
'^'/^ Vert foncé, modelé en prismes rhomboïdaux alongés , sans terminaisons distinctes , sur quarz prisme et granulaire ; Barnaoul.
78. Vert terne, modelé en gros cristaux de cuivre carbonate bleu indistincts; Barnaoul.
79. Vert terne, modelé sur un cristal de cuivre carbonate bleu de la variété j» m h\ avec d'autres cristaux indistinctement prononcés , sans adhérence; Barnaoul.
Vert pâle , cristaux modelés sur des cristaux de cui
3 1 2 â vre carbonate bleu de la variété p m d h a o ^ avec cai-
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Tre carbonate vert fibreux divergent, et cuivré carbonate bleu à la base ; Chessy, Lyon.
81. Vert foncé , modelé sur des cristaux très-aplatis de cuivre carbonate bleu , avec des cristaux très-aplatis de cette dernière substance de la variété p m 0* i*; Chessy.
82. Vert foncé, petits cristaux indistinctement prononcés , avec un peu de cuivre carbonate bleu , sur fer hydrooxidé ; Chessy.
83. Vert foncé , cristaux indistinctement prononcés , avec cuivre carbonate vert fibreux, et un peu de cuivre carbonate bleu, sur marne argileuse; Barnaoul, Sibérie.
84. Vert, cristaux très-aplatis, formant des mamelons crétés, offrant dans la cassure une texture feuilletée et une belle couleur bleue ; Bannat,
annotations.
Hatiy , guidé par la ressemblance des analyses du cuivre carbonate vert et du cuivre carbonate bleu , les a réunis dans une même espèce. Mais indépendamment des diffëreuces essentielles que des analyses plus récentes ont prouvé exister dans les proportions des principes constituans de ces deux substances , les caractères cristallographiques qu elles présentent indiquent sufSsamment qu'elles doivent former deux espèces séparées.
M. Beudant pense que les cristaux trouvés en Sibérie , et qui ont été décrits par Haûy sous le nom de cuivre hydrosiliceux, appartiennent au cuivre carbonate vert et offrent les formes régulières de cette espèce. Il paraît en effet que leur composition chimique est la niême ; mais tout indique d'ailleurs qu'ils doivent leur origine à une épîgéuie. Ils offrent souvent dans la cassure une texture fibreuse , et Ton y distingue quelquefois de petites aiguilles de cuivre carbonate vert } leur forme est incompatible avec celle de cette dernière substance , et se rapporte assez bien à celle du cuivre carbonate vert.
QUATORZIÈME ESPÈCE
Caraclère^ définis.
PHILLIPS. Formale chimique.
y4nalt/se. Cuivre oxidé 69,08. Cm Ag + a C«C.
Acide carbonique. • . . 25,46.
Eau 5,46.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique , dans lequel l'incidence des faces latérales est de 98® 42', celle de la base sur chacune d'elles de 91** 62', et l'un des côtés de la base à l'arête latérale dans le rapport des nombres 20 et 27.
Clivage. Parallèle à la base et aux faces latérales de la forme primitive , et plus facilemeiit dans la direction des faces de la modification e^.
Pesanteur spécifique* 5,83 1.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique. Au chalumeau , fond , et se comporte en tout comme l'oxide de cuivre.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée, et est rayée parla chaux phosphatée.
Couleur. Diverses nuances de bleu ; translucide , transparent; lustre vitreux, presqu'adamantin.
l'*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p 7n d .
La forme primitive , dont deux des bords des bases sont émarginés. (Fig. 2,pl.LXin.)
Bleu foncé, trois cristaux îsolés, nets; Chessy, Lyon
2. Bleu foncé , opaque , cristaux engagés entre eux , trésserrés les uns contre les autres , en partie recouvert de cui- Tie carbonate vert , avec un cristal de cuivre oxidulé , émarginé , entièrement recouvert de cuivre carbonate vert ; Chessy.
2°*" VAREÈTB, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a\
La forme primitive , dont un de* angle* de* base* est remplacé. (Fig. 3 , pi. LXm. )
3. Bleu foncé , translucide y éclatant ^ cristaux aplatis parallèlement- à la face a", avec un peu de cuivre carbonate vert ; Chessy.
3"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m b
La première variété ^ dan* laquelle le* deux autre* bord* b de* ba*e* *ont émarginé*. (Fig. 4 ; pL LXm. )
4, Bleu foncé, cristaux nets, aplatis, agglomérés en forme de gros mamelons ; Chessy.
4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m d O .
La première variété, dont le* angle* o *ont remplacé*, (Fig,5,pl.LXnL)
5. Bleu très-foncé , opaque , cristaux entassés, sans adhérence , formant une masse arrondie ; Barnaoul , Sibérie.
5™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m d e .
La variété précédente , dan* laquelle le* angle* aigu* de* ha*e* *ont remplacé*» (Fig. 6, pi. LXm.)
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6. Bien foncé ^ opaque^ brillant, cristaux entassés y formant des mamelons^ ayec de petits cristaux d'un bleu moins foncé) trés-net| recouvrant entièrement la base du morceau; Barnaonl , Sibérie.
6"*" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h^ a* 0\
La forme primitive y dont Us arêtes latérales ohtuses sont imarginées et les angles obtus des hases remplois, (Fig. 7 , pi. LXm.)
7. Bleu foncé 9 peu translucide ^ cristaux nets , aplatis parallèlement aux faces a', tapissant lés cavités d'un quarz amorphe ferruginé , avec un peu de cuivre carbonate vert mamelonné, et de cuivre sulfuré; Nuesira Senora del Carmen , Chili.
7"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m 0^ a* e^.
Table octogone , dont les bords sont modifiés. (Fig. 8, pi. LXni.)
8. Bleu foncé, translucide, cristaux aplatis parallèlement aux faces a', et étroitement engagés entre eux, avec argile lithomarge ; Chessy , Lyon.
9. Bleu foncé, translucide , cristaux aplatis parallèlement aux faces a*, et dans lesquels les faces latérales primitives ont beaucoup plus d'étendue que dans le morceau du numéro précédent , avec un peu de cuivre carbonate vert; Chessy.
10. Bleu d'indigo, translucide, petits cristaux très-aplatis, sur fer oxidé cuprifère; Moldawa , Bannat.
11. Bleu d'indigo, translucide, petits cristaux très-aplatis, avec fer hydro-oxidé terreux^ et cuivra carbonate vert; Moldavraé
alla gme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m d b h a .
La forme primitive , dont les horde dee haeee et lee arétee latérales obtuses sont émarginés , ainsi que les lignes dHntersection des faces de la modification h\ (Fig. 9 , pl.LXHL) 12. Trois petits cristaux isolés, d'un beau bleu , avec un
petit groupe de la même variété \ Chessy y Lyon.
1 J9f a a gmo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h d a .
La variété précédente , sans les faces de la modification b\ mais augmentée de celles de la modification o*. (Fig. 10, pi. LXni. )
i3. Bleu foncé, opaque, cristaux très-serrés les uns contre les autres , formant une masse arrondie ; Barnaoul , Sibérie.
10""» VARIÉTÉ, Sl^ïOi REPRÉSENTATIF, m éf h O a e .
La variété précédente y dans laquelle les ha^es de la forme primitive sont oblitérées , et augmentée des faces de la
modification e\ (Fig. 11 , pi. LXIII.)
i4. Bleu foncé, cristaux entassés, avec plomb carbonate bacillaire , fer hydro-oxidé jaune-brunâtre terreux et manganèse oxidé botryoïde ; Barnaoul.
VARlÉTé , MONE HEPRÉ5ENTATir. pmH b\dK
La huitième variété, sans les faces Si*^ et augmentée des faces e\ (Fig. 13, pi, LXIII.)
i5. Bleu foncé éclatant et bleu clair éclatant , cristaux nets, sur cuivre oxidulé massif, avec un peu de lithomarge , et quelques grains de quarz; Chessy.
16. Bleu foncé , opaque, cristaux assez gros, formant une boule dont la surface est hérissée des angles aigus des cristaux; Chessy, Lyon.
a 1 a jjmo VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTÂT, p m d e O e^.
La qtuilriime variété, augmentée des faces des modificO' tions e et e \. ( Fig. 1 3, pL LXIII.)
17. Bleu céleste, translucide, petits cristaux trés-brillans, sur une argile lithomarge colorée en vert par le cuivre carbonate vert ; Kleinkogel , Tyrol.
l5°*« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a a a {h d g ).
Priêtne rhomboïdal oblique, alàngé dam la direction des diagonales horizontales, et modifié par des faces qui remplacent les angles a et o. (Fig. lé, pi. LXIII.)
18. Bleu foncé, opaque, cristaux étroitement engagés entre eux , sur pierre calcaire en partie colorée en vert par le cuivre carbonate; Barnaoul, Sibérie.
1 a I 3 a l4"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h d e a O ,
La dixième variété, offrant les bases de la forme primitive, et dans laquelle les faces de la modification e^ sont remplacées par celles de la modification e\ (Fig. i5 ,
pi.Lxra.)
19. Bleu foncé , cristaux nets, engagés entre eux , avec un peu de plomb carbonate granulaire et de fer hydro-oxidé jaune- bï'unâtre; Barnaoul.
20. Bleu clair, petits cristaux engagés entre eux , avec un peu de cuivre carbonate vert épigèrie , et lithomarge endurcie ; Barnaoul.
21. Bleu terne, petits cristaux nets, agglomérés, avec plomb ccurbonaté granulaire; Barnaoul.
l5"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p A* A* a* a' a* o\
Prisme rkomboïdal oblique, modifié par plusieurs faces parallèles à la diagonale horizontale. ( Fig. 16 ^ pi. LXm.)
22. Bleu clair, petits cristaux brillans, aplatis parallèlement â la face p , sur fer hydro-oxidé et quarz, avec cuivre carbonate bleu mamelonné ; mineBuckingham, Bridgewater , Somersetshire.
16°"" VARIÉTÉ, SIGNE REFRÉSENT. pmhaad{bag).
Prisme rhomhoïdal oblique , modifié sur les angles et sur les bords. {Fig. 17, pi. LXIV.)
25. Bleu foncé, opaque , éclatant, cristaux nets , engagés entre eux , dont quelques-uns sont recouverts de cuivre carbonate vert; Chessy , Lyon.
17™«VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT. /ï haaoe(bdg).
La quinzième variété, sans les fiices a^, b', et augmentée des faces des modifications % 6^(b d g ).(Fig.i8,pl.LXIV.)
24. Bleu foncé, opaque, petits cristaux entassés, avec quelques petits cristaux de plomb carbonate blanc-jaunâtre, et fer hydro-oxidé ; Barnaoul, Sibérie.
I jL
i8"»«»VARiÉTÉ5 SIGNE BEPRÉSENT. p mhaao{bdg),
La variété précédente, sans les faces e^, et augmentée des faces m. (Fig. 19 , pi. LXIV.) 5 6.
25. Bleu foncé, cristaux nets, avec cuivre carbonate vert aciculaire , plomb carbonate en petits cristaux alongés de la variété trihexaèdre^ sur quarz amorphe , avec un peu de chaux carbonatée laminaire blanc grisâtre ; Barnaoul , Sibérie.
26. Bleu foncé y cristaux moins nets , entassés, sur baryte sulfatée primitive et grano-lamellaire ; Bulach, Wurtemberg.
igine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h' a* O* 0* h' «3.
La forme primitive , dont les angles et les horde sont modifiés. (Fig. 2o,pl.LXIV.)
27. Bleu foncé, transparent, cristaux très-brillans , et très-aplatis parallèlement aux faces a*, avec cuivre carbonate mamelonné , sur du grès; Chessy, Lyon.
20™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTAVIF. pmhaoeed.
La neuvième variété, augmentée des faces des modifications e% ete\ (Fig. 21 , pi. LXIV.j
28. Bleu éclatant , petit groupe de gros cristaux trèsnets , avec cuivre carbonate vert épigène de la même forme ; Chessy.
29* Bleu foncé , cristaux alongés dans la direction des grandes diagonales des bases , avec un peu de cuivre carbonate vert ; Barnaoul.
XLS.
21"" VARIÉTÉ, 8I6NB REPRÉS. /I m hW O e^{h d g^).
La dùt-Jmitiime variété, augmentée des faees de la modification e^. (Fig. 22, pi. LXIV.)
3o. Bleu foncé, opaque, petits cristaux entasses, avec plomb carbonate trihexaédre , blanc-jaunâtre, translucide, sur une gangue formée d'un mélange de fer bydro-oxidé , de plomb carbonate, et de cuivre carbonate ; Barnaoul , Sibérie.
5i. Bleu foncé , avec cuivre carbonate vert mamelonné, et plomb carbonate bacillaire ; Barnaoul.
22°'« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT. pmhbdaaee.
La omttème variété, augmentée des faces des modiflca^ tions e^ a' et a^ (Fig. 23 , pi. LXIV.)
52. Bleu clair , cristaux nets , aplatis parallèlement â la face /?, qui est striée, et alongée dans la direction de la diagonale horizontale ; plusieurs des cristaux offrent diverses combinaisons des modifications citées, et sont en partie recouverts de cuivre carbonate vert; Chessy, Lyon.
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23"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTÂT, p m h d a e e e .
La vingtième variété , augmentée des faces de la modifica* tion e\ (Fijg. 24, pi. I.XIV.)
33. Bleu clair, cristaux grands et petits, très- nets, et brillans , sur cuivre carbonate vert fibreux radié ; Chessy.
1, 24»*tARlÉTÊ, SIGNE REPRÉSENTÂT, p m d a
La variété précédante, émarginée à Vendrait des intersections des faces e' et la, sans les faces des modifications \i\ o% mais augmentée de celles de la modification a*. ( Fig. 25 , pL LXIV.)
34. Bleu éclatant, cristaux nets, avec cuivre carbonate vert fibreux, manganèse oxidé brun-noirâtre et un peu de lithomarge ; Chessy.
25™« VARIÉTÉ, SIGNE REFRÉSENT. jp mhgbcTee'ao
La vingtième variété, sans les faces de la modification e^ mafV augmentée de celles des modifications g% b' et e'. (Fig.26, pl.LXIV.)
55. Bleu clair, cristaux nets , assez gros, engagés entre eux , avec cuivre carbonate vert , fibreux radié , satiné , recouvrant ea partie quelques-uns des cristaux ; Chessy , Lyon'.
36°»« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, jp m A* A" a* a* a^ 0* e' e\.
La dix-neuvieme variété, sans les fouies e^ , et augmentée des fouies des modifications a*, e' et e g. (Fig. 27, pi. LXIV.)
36. Bleu foncé, petits cristaux nets , éclatans , engagés entre eux, dans la lithomarge blanc-jaunâtre; Chessy.
_,, , ^iisaïasaa
27"* VARIETE, SIGNE REPRES. pmhggaeeeo.d.
Là vingt-troisième variété , augmentée des faces des modifiliations g' et g\ { Fig. 28 , pi. LXIV. )
37. Bleu peu foncé , opaque ^ éclatant, gros cristaux trèsnets, engagés entre eux, et dont plusieurs sont recouverts de cuivre carbonate vert , sur fer hydro-oxidé jaune ; terreux, avec un peu de cuivre oxidulé lamellaire et terreux; Chessy.
1 13 13 3 lAÀ i
pmhaaeeog[hdg).
La dix-huitième variété, augmentée des faces des modifications g\ e'ete*. (Fig. 29, pl.LXIV. )
bigitized by VjOOQIC
38. Bleu foncé , peu translucide , petits cristaux nets , serrés les uns contre les autres, avec fer carbonate et plomb carbonate; Barnaoul , Sibérie.
ptnnaaeeeobd[hdg).
La vingt" troisième varidté , augmentée des modificationêSi\ h et{hd g). (Fig. 3o, pi. LXIV.)
39. Bleu clair , éclatant, cristaux nets, assez gros, engagés entre eux, avec cuivre carbonate vertfibro-lemellaire, radié, et un peu de cuivre oxidulé lamellaire , d'un rouge foncé et translucide ; Chessy, Lyon.
5o"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF.
mhggaaeeDde^^bdg).
Combinaison de douze modifications, dans laquelle la base du prisme primitif est masquée. (Fig. 3i , pi. LXIV.)
4o. Bleu de saphir, cristaux très-nets, engagés entre eux, avec cuivre carbonate vert fibreux radié, cuivre oxidulé massif, et un peu de lithomarge ; Chessy.
3l"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
Il 33 U a 1353
pn^hggbdaeeeoes* La vingt-septième variété , augmentée des faces des modifications b et Cj. ( Fig. 52 , pi. LXIV.)
4:1. Bleu clair, très-gros cristaux , dans lesquels les faces des modifications jp , m , A' sont les plus larges, engagés dans le cuivre carbonate vert fibreux , avec fer hydro-oxidé terreux; Chessy.
1 i 1 i a 6 1 fl 5 a I i^ ,* 3
La vingt-neuvième variété y augmentée des modifieon ticfuê a% €5, e^. (Fig. 33 , pi. LXV. )
42. Bleu foncé, opaque, éclatant, cristaux très-nets, aplatis parallèlement à la face p; sur quelques-uns des cris< taux , on voit , outre les modifications déjà décrites , les faces A', et d'autres parallèles aux intersections de 0* et de m^ avec cuivre carbonate vert fibreux; Chessj, Lyon.
45. Bleu foncé , translucide ,. cristaux très-nets , aplatis parallèlement à la face p, en partie épigénes, et recouverts de cuivre carbonate vert fibreux divergent , avec litho* marge j Chessy.
L* * ' ^ ^ ^ ' "* 'l'^"^ \fV^J^ Kfl.^J ^\
La variété précédente , sans les faces a'^ et augmentée des
faces de la modification (b d g ). ( Fig. 34, pi. LXV.)
44. Bleu clair, gros cristaux nets, engagés entre eux, en partie épigènes , avec cuivre carbonate vert fibreux divergent, cuivre oxidulé massif, rouge foncé, translucide, et un peu de lithomarge ; Chessy.
FORMES INDÉTERMINABLES
45. Bleu foncé , cristal assez gros, indistinct , sur chaux carbonatée blanc-verdâtre, en cristaux indistincts , recouverts de petits mamelons de cuivre carbonate vert ; Bannat.
Bleu, opaque, cristaux à faces bombées, formées
des modifications p, m, </ , entassés et groupés de manière à former de très-gros cristaux; Chessy.
47. Bleu foncé ^ i)etits cristaux indistincts , recouverts de cuivre carbonate vert, avec cuivre carbonate vert fibreux Bamaoul, Sibérie.
48. Bleu foncé, cristaux indistincts, engagés dans une lithomarge blancbe ; Chessy^Lyon.
49. Bleu foncé, petits cristaux tabulaires, indistincts, tapissant les cavités d'un morceau globuliforme, creux, mamelonné à la surface, et qui se divise en deux ; Chessy.
50. Bleu foncé, très-petits cristaux brillants, indistincts, formant une couche mamelonnée sur fer oxidé cuprifère , avec cuivre carbonate vert en petites houppes, formées de petites aiguilles, déliées, peu divergentes; Bannat.
5i. Bleu foncé et bleu clair, couche mamelonnée })eu épaisse , formée d'une agglomération de petits cristaux indistincts, avec enivre carbonate vert, recouvrant du fer hydro-oxidé amorphe et mamelonné ; Bannat.
52. Bleu foncé , éclatant, très-petits cristaux indistincts, tapissant les cavités d'un quarz amorphe, blanc-grisâtre ; Bamaoul.
53. Bleu foncé, éclatant, très-petits cristaux indistincts, aplatis* parallèlement à la face a*, sur fer oxidé cuprifère , avec im x)eu de cuivre carbonate vert , en petites houppes formées d'aiguilles extrêmement déliées , et un peu de fer-oxidé ; Bannat.
54. Bleu clair, ]>etits cristaux très-aplatis , disséminés sar du quarz amorphe et prisme.; Chili.
55. Bleu foncé, cristaux indistincts , aplatis , formant une petite masse , sur un groupe de quarz hyalin prisme; BuIach,Wurtemberg.
56. Bleu foncé , gros globules formés de cristaux indistincts , alongés et très-aplatis , montrant dans la cassure ane texture radiée et laminaire , avec un peu de quarz hyalin prisme ; Bulach.
Bleu clair et foncé, petits cristaux indistincts, très
aplatis , entassés dans les cavités d'un quarz ferrugineux , avec un peu de cuivre pyriteux; Cornouailles.
58. Bleu foncé , petites lames modifiées sur les bords , sur du cuivre sulfuré amorphe , mélangé de cuivre pyriteuxj avec un peu de cuivre carbonate vert, fibro-lamellaire ; Saalfeld , Thuringe.
59. Bleu céleste, gros mamelons, formés de gros cpistauxindistincts , avec quarz granulaire 5 Molina, Aragon.
60. Bleu foncé , petite masse sphéroïdale, formée d'une agrégation de petits cristaux indistincts ; Chessy, Lyon.
61. Bleu foncé, deux petites masses arrondies, formées d'une agglomération de petits cristaux indistincts, avec un peu de lithomarge 5 Chessy.
62. Bleu céleste, mamelons formés de cristaux plats, dont les bords donnent à la surface un aspect semblable à celui de la baryte sulfatée crétée; Chessy,
63. Bleu foncé , gros mamelons , dont la surface est hérissée de petits cristaux , gui réfléchissent la lumière dans diverses directions et donnent au morceau un aspect velouté; Chessy.
64. Bleu foncé , gros mamelons , formés de lames divergentes , et crétés à la surface , avec baryte sulfatée laminaire blanche , et de petits cristaux de quarz hyalin prisme, sur quarz amorphe ; Bannat.
65. Bleu-noirâtre, masses cylindroïdes arrondies à Tune des extrémités , et dont la surface est hérissée de petites lames brillantes , avec un peu de cuivre carbonate vert en fibres courtes et déliées ; Bulach , Wurtemberg.
66. Bleu foncé , mamelons formés de petits cristaux indistincts entassés, avec. cuivre carbonate, vert clair, mamelonné compacte ; ce morceau a été poli d'un côté ; Bannat.
67. Bleu céleste et foncé, mamelons formés de lames divergentes, sur fer hydro-oxidé terreux; Saalfeld, Thuringe.
68. Bleu céleste y petits cristaux indistincts , formant une croûte et de petits mamelons , sur des lames de baryte sulfatée \ Saalfeld , Thuringe.
69. Bleu foncé, petits cristaux indistincts, recouvrant de grandes lames de baryte sulfatée blanc-jaunâtre , engagées entre elles , avec un peu de cuivre gris et de cuivre carbonate vert terreux; Saalfeld*
70. Bleu céleste , très-petits mamelons , sur quarz amorphe et prisme ; Barnaoul , Sibérie.
71. Bleu foncé, petits cristaux indistincts, aplatis, entassés , avec cuivre carbonate vert , «namelonué compacte , sur cuivre sulfuré massif, avec un peu de cuivre pyriteux; Comouailles.
72. Bleu foncé , petits mamelons dont la surface est hérissée des bords des cristaux dont ils sont formés , avec quarz et cuivre hydro-siliceux scor if orme; HuelMuttrell, Cornouailles.
"j^. Mamelonné', h\evi clair en couches parallèles, en partie recouvertes d'un peu de fer hydro-oxidé brun; Bannat.
74. Bleu, compacte, sur une plaque mamelonnée de cui- Tie, vert carbonate ; Bannat.
Bleu clair, mamelons alongés ; Bannat
76. Bleu foncé et bleu clair, mamelons alongés; Bannat. TT. Bleu foncé et bleu céleste, petits cristaux aggldmé-
rés en forme de druse ; Bannat. .
78. Bleu clair, sur cuivre oxidulé massif, en partie recouvert de cuivre carbonate vert; Ekathérinebourg , Sibérie.
79. Bleu clair, petites masses isolées, arrondies, d'un aspect terne ; Ekathérinebourg.
80. Bleu céleste, formant de petites taches circulaires sur une pierre de corne veinée de cuivre carbonate vert et bleu;Kamtschatka.
81. Bleu clair, en taches^ recouvrant en partie unmorceau de quarz xyloïde ; Kamtschatka.
annotations.
Cette substance se divise parallèlement aux faces de la modifications' avec beaucoup plus de facilité que dans toute autre direction. En conséquence , il serait peut-être plus conforme aux analogies de prendre pour forme primitive un prisme rhomboïdal oblique , dont les pans et la base correspondraient aux faces désignées par s' et A' dans la description qui a été donnée ici des formes régulières du cuivre carbonate bleu. Dans plusieurs localitéa. surtout à Chessy, le prisme dont les faces sont/> et wi est ordinairement la forme dominante des cristaux , et c'est principalement cette circonstance qui a déterminé â choisir ce prisme pour la forme primitive.
Les variétés cristallisées de cette espèce sont très-nombreuses , et quelques-unes d'entre elles sont très-compliquées. M. Haidinger cite un cristal maclé dans lequel Taxe de révolution est perpendiculaire à la face a' 5 mais il paraît que les macles sont très-rares.
M. Beudant range au nombre des espèces minérales un
carbonate de cuivre , dont la formule chimique est Cu C. D'après lui, cette substance est brune, compacte ou terreuse, et est souvent accompagnée et mélangée de cuivre carbonate vert.
QUINZIEME ESPECE
CUIVRE ARSÉNIATÉ RHOMBOÉDRAL.
Caractères définie.
YAUQUELIN. CHBKBVIX.
Analyse. Oxide de cuivre; .... 59,00. . 58,oo.
Acide arsenique 43,oo. • 21,00.
Eau 17,00. . 21,00.
Forme primitive. Rhomboïde aigu de 69® 48'.
£'/ti7a^0. Facile dans une direction perpendiculaire à Taxe, moins aisé parallèlement aux faces de la forme primitive. Pesanteur spéeifiqœ, 2 •5488*
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau , décrépite , se transforme en une scorie spongieuse , et fond enfin en un globule noir qui n'a presque pas d apparence vitreuse.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Vert d'émeraude , transparent et translucide ; lustre vitreux, perlé sur les faces perpendiculaires à Taxe.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\
ÏMme hexaèdre y dont les fiiees latérales sont les faces du rhomboïde primitif. ( Fig. 2 , pi. LXV. )
1. Vert d'émeraude , translucide, cristaux aplatis , avec cuivre carbonate bleu , cuivre pyriteux amorphe , et qnarz granulaire \ ïingtang , Cornouailles.
8o CUIVRE ARSÉWIATÉ RHOMBOÉDRAL.
2. Vert dëmeraude , grands cristaux aplatis, entassés, avec quarz granulaire , fer arsenical , cuivre oxidulé amorphe, et des octaèdres réguliers, d'un vert pâle, opaque, de cuivre oxidulé épigéne ; Tingtang , Cornouailles.
3. Vert d emeraude , transparent et translucide , trèsgrands cristaux aplatis, entassés, sur cuivre sulfuré amorphe , avec quarz granulaire et cuivre pyriteux ; Tingtang.
2"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p à" a*.
La variété précédente , dans laquelle six des arêtes d'intersection des faces p et a* sont émarginées. ( Fig. 3 , pi. LXV.)
4. Vert dëmeraude, translucide, cristaux aplatis, sur quarz amorphe, avec cuivre pyriteux; Tingtang.
3™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' a* h\
La variété précédente , augmentée des faces de ta modifUor ^iowb\(Fig.4:,pl. LXV.)
5. Vert d'émeraude foncé , translucide , très-grands cristaux aplatis , empilés sur cuivre oxidulé, avec quarz granulaire ; Cornouailles.
6. Vert d'émeraude , cristaux nets , sur fer hydro-oxidé terreux; Tingtang.
7. Vert dëmeraude, cristaux nets, dans les cavités d'un quarz ferruginé , avec un peu de cuivre pyriteux ; Tingtang.
8. Vert très-clair, petits cristaux très-minces , dans les cavités et à la surface d'un quarz granulaire ferruginé , en partie recouvert de cuivre hydro-siliceux mamelonné; Huel Tamar , Cornouailles.
CUIVRE ARSÉKIATÉ RHOMBOÉDRAL. 8i annotations.
Les deux rhomboïdes , dont les signes cristallographiques sont &' et a^, sont semblables; Tincidence des faces du sommet est dans chacun d'eux égale à 91° Sa'. On pourrait prendre Vnn ou lautre de ces rhomboïdes pour la forme primitive , et alors le signe cristallographique de celui qui a été considéré comme primitif par la plupart des minéralogistes, ainsi que dans la description qui précède , serait c' ou c\ Le plan a* est souvent masqué par les faces d'un rhomboïde très-obtus, que Ton peut supposer être le résultat d'un décroissement très-rapide , en largeur, sur langle supérieur du rhomboïde primitif; M. Brooke a trouvé 179® 3o' pour l'inclinaison des faces.
Les analyses qui ont été faites de cette substance sont loin de s'accorder, et ne peuvent être représentées ni l'une ni l'autre par une formule chimique simple. M, Beudant pense que cette espèce est l'hydro-arséniaté pur.
On n'a trouvé cette espèce jusqu'ici que dans le Cornouailles.
SEIZIÈME ESPÈCE
CUIVRE ARSÉNIATÉ OCTAÉDRAL.
Caractères définis.
CBBHIVIX.
Ana^êe. Oxide de cuivre 49.
Acide arsenique i4.
Eau 35.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 107** 5', dans lequel le rapport d'un des côtés de la base â la hauteur est à peu près celui des nombres 5o et 5i.
Clivage. Parallèle aux faces latérales, et â la base de la forme primitive.
Pesanteur spécifique. 2,926.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans lacide nitrique sans effervescence. Exposé au chalumeau, dégage beaucoup d'eau dans le matras , fond imparfaitement , et donne pour résidu uue masse de scories dans laquelle on aperçoit quelques grains métalliques blancs.
Cassure. Inégale , conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée, et est rayée par la chaux carbonatée.
Couleur. Bleu céleste et bleu-verdâtre , translucide; lustre vitreux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m a*.
Octaèdre rectangulaire. (Fig. 2 , pi. LXV.)
1. Bleu céleste et bleu-verdàtre , petits octaèdres engagés entre eux , sur quarz amorphe, souillé de fer hydro-oxidé; Huel Unity , Cornouailles.
Bleu-verdâtre , petits cristaux , dont quelques-uns sont
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allongés, sur quarz amorphe et granulaire, ferruginé , avec de petits cristaux à faces curvilignes de cuivre arséniaté en prisme rhomboïdal oblique, et cuivre arséniaté asbestiforme et terreux ; Huel Unity , Cornouailles.
3. Bleu céleste , translucide ^ très-grands et petits cristaux, sur quarz radié et prisme ; Huel Unity.
4. Bleu céleste , cristaux grands et petits , entassés , sur quarz ferruginé , .avec quarz hyalin prisme; Huel Unity.
5. Bleu et verdatre , cristaux nets , engagés entre eux , avec quarz granulaire et fer hydro-oxidé ; Huel Unity.
6. Bleu et yerdàtre , petits cristaux engagés entre eux , sur quarz ; Huel Unity.
annotations.
La forme dei cette espèce est évidemment incompatible avec celle de Tespèce précédente.
M. Berzélius conclut, des phénomènes que présente cette substance quand on Texpose au chalumeau, qu elle contient, outre le cuivre , un autre métal irréductible.
Suivant M. Mohs le cuivre arséniaté octaédral se trouve aussi en très-petits cristaux à Herrengrund, en Hongrie,
DIX-SEPTIÈME ESPÈCE
CUIVRE ARSÉNUTÉ EN PRISME DROIT RHOMBOÏDAL
Caractères définis.
&LA.PROTH. CHEKBYIX.
Analyse. Oxide de cuivre. . . 5o,62. 5o,o.
Acide arsenique. . . 45«oo. 29.0*
Eau 5,5o. 21.0.
99,12. ioo,o*
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel Tincidence des faces latérales est de iio°3o', et le rapport d un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des nombres 4 et 3.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitiye.
Pesanteur spécifique. 4,2... 4,6.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Soluble dans Tacide nitrique. Au chalumeau, chauflé seul dans le matras , ne dégage point d'eau ; sur le charbon , il se réduit au moment de la fusion , en produisant une détonation.
Cassure, Inégale , conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayé par la chaux phosphatée.
Couleur. Vert , et vert-brunâtre , translucide ; lustre vitreux, adamantin.
l'« VARIÉTB, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e\
La forme primitive, dans laquelle les angles aigus des hases sont remplacés. (Fig. 2 , pi. LXV.)
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1. Vert-noirâtre, d'un éclat résineux^ petits cristaux serrés les uns contre les autres, sur quarz; Cornouailles.
2. Vert-brunâtre, translucide , cristaux aplatis parallèlement aux bases , et alongés dans la direction des petites diagonales , avec de petits octaèdres réguliers, d'un vert clair, à faces très-lisses , et la plupart creux, sur un groupe de quarz prisme ; Cornouailles.
3. Vert foncé, translucide , cristaux très-aplatis parallèlement aux bases de la forme primitive , et alongés dans la direction des petites diagonales , sur cuivre carbonate vert mamelonné , reposant sur du quarz amorphe ferruginé ; Cornouailles.
4. Noirâtre , d'un éclat résineux, cristaux très-alongés, formés par un empilement régulier de petits cristaux de la même forme , disséminés sur un groupe de gros cristaux de quarz prisme, recouverts d une couche assez épaisse de cuivre arséniaté fibreux-radié 5 Cornouailles.
5. Vert foncé, petits cristaux brillans , alongés dans là direction des petites diagonales des bases , sur quarz granulaire ; Cornouailles.
6. Vert foncé, petits cristaux engagés entre eux, sur quarz bacillaire ; Cornouailles.
7. Vert-noirâtre , d'un éclat résineux , cristaux très-serrés les uns contre les autres, formant une couche assez épaisse , d'une texture radiée dans la cassure , sur quarz ; Cornouailles.
8. Vert foncé et vert clair, cristaux très-serrés les uns contre les autres, formant une croûte épaisse, sur un groupe de quarz prisme ; Cornouailles.
9. Vert foncé , d'un éclat résineux , cristaux très-serrés les uns contre les autres , formant des mamelons , offrant une texture fibreuse dans la cassure , sur un groupe de quarz hyalin prisme , mélangé de fer hydro-oxidé brunjaunâtre; Cornouailles.
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10. Vert foncé, très-petits cristaux , étroitement engagés entre eux , avec cuivre carbonate vert mamelonné , sur quarz amorphe et prisme j Cornouailles.
2™» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. /? m 6* y*.
La variété précédente , émarginée à t endroit des intersections des faces e' .
11. Vert de bouteille, translucide, cristaux très-alongés dans la direction des petites diagonales j formant de petits bouquets , disséminés sur un groupe de cristaux de quarz prisme ; Cornouailles.
12. Vert-bru nçltre, d'un éclat résineux , cristaux alongés dans la direction de la petite diagonale, serrés les uns contre les autres , et divergens , sur quarz ferruginé ; Cornouailles.
i5. Vert foncé , luisant , translucide, cristaux alongés dans la direction de la petite diagonale ; sur quarz ferruginé ; Cornouailles.
i4. Vert foncé, luisant , cristaux alongés , serrés les uns contre les autres , tapissant en partie la cavité d'un quarz ferruginé; Cornouailles.
FORMES INDÉTERMINABLES
i5. Vert trés-foncé, cristaux indistincts, alongés^ aplatis, et légèrement courbés , sans adhérence , Cornouailles.
1 6. Aciculaire, vert foncé , aiguilles longues et déliées , formant de petits faisceaux , peu divergens , sur quarz ferruginé ; Cornouailles.
17. Vert foncé, aiguilles déliées, avec quarz granulaire, ferruginé ; Cornouailles.
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i8. Aciculaire , Tert foncé , translucide , aiguilles déliées et alongées , tapissant les cayités d'un quarz ferruginé ; Cornouailles.
19. Vert-jaunâtre, aiguilles très-déliées, divergentes, sur quarz granulaire ferruginé ; Cornouailles.
20. Fibreux > vert-noirâtre , mamelons offrant dans la cassure une texture fibreuse radiée , et a la surface un aspect écaîUeux, d'un éclat résineux , avec quarz granulaire j Cornouailles.
2 1 . Vert , globules offrant dans la cassure une texture fibreuse radiée , asbestiforme , sur quarz ferruginé ; Cornouailles.
22. Vert, globules engagés entre eux, offrant dans la cassure une texture fibreuse radiée , et des couches de diverses teintes de vert , avec cuivre arsénîaté asbestiforme , Llanc-verdâtre , sur quarz ferruginé ; Huel Unity, Cornouailles.
25. Vert foncé , translucide , aiguilles déliées , alongées et aplaties , réunies en faisceaux , sur quarz granulaire, avec quarz prisme , en partie recouvert de fer hydro-oxidé ; Cornouailles.
24. Vert d'herbe , petites fibres déliées, divergentes , recouvrant des mamelons de cuivre hydro-siliceux noir; Cornouailles.
25. Blanc-verdâtre , d'un éclat velouté, fibres très-déliées , réunies parallèlement à leur longueur, formant de petits faisceaux croisés dans toutes les directions, sur quarz; Cornouailles.
26. Vert d'olive et vert-grisâtre , translucide , éclatant , fibres déliées, réunies en faisceaux j Cornouailles.
27. Vert-grisâtre, globules formés de fibres très-déliées , divergentes , et dont la surface est hérissée des pointes des fibres, sur manganèse oxidé noir terreux ; Cornouailles.
Vert d'herbe , fibres très-déliées , très-serrées les
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unes contre les autres, avec des aiguilles isolées, disséminées â la surface, sur quarz amorphe ; Cornouailles.
29. Fibreux,yeTÏ foncé et Tcrt-grisâtre , mamelons d'une texture fibreuse dans la cassure et écailleuse à la surface ; Cornouailles.
30. Vert pâle , d'un lustre soyeux , fibres trés-déliées , di- Tergentes autour de divers centres , sur un groupe de quarz prisme blanchâtre ; Cornouailles.
3i. Vert et brun, mamelons, olfrant dans la cassure une texture fibreuse et des zones parallèles , vertes, brunes et blanc-grisâtres , sur quarz prisme , en cristaux agglomérés j Cornouailles.
32. Jaune-verdâtre , fibres trés-délîées, entassées, sur quarz prisme et jgranulaire ; Cornouailles.
53. Vert clair, dun éclat soyeux, fibres courtes et déliées, divergentes, blanches vers les extrémités, recouvrant de petits mamelons d'un bleu céleste de cuivre hydro-siliceux; Cornouailles.
54. Vert d'olive et vert-noirâtre, petits mamelons offrant dans la cassure une texture fibreuse radiée, sur quarz amorphe ; Cornouailles.
55. Vert et blanchâtre ^ soyeux , fibres très-déliées et courtes , divergentes autour de divers centres , sur cuivre oxidulé massif, mélangé de quarz granulaire; Cornouailles.
56. Vert d'olive et jaunâtre , globules offrant dans la cassure une texture fibreuse , très-serrée, avec quarz amorphe Cornouailles.
57. Mamelons, ofiTrant dans la cassure une texture fibreuse radiée , et des couches parallèles de diverses nuances de vert et de brun ; Cornouailles.
58. Brun-noirâtre, et vert-brunâtre , mamelons offrant dans la cassure une texture fibreuse , et dans une des cavités de petits cristaux brillans de la même substimcC; avec quarz granulaire; Cornouailles.
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annotations.
Cette espèce , les deux précédentes , et celle qui suit, soDt, d après les analyses qui ont été faites jusqu'ici, des combinaisons des mêmes principes , en diverses proportions. MM. Breithaupt et Haidinger ont fait connaître un nouveau minéral , auquel on a donné le nom d'euchroïte,et qui, d'après l'analyse deM. Turner, est encore composé comme les quatre espèces dont on vient de parler , d'oxide de cuivre , d'acide arsénique et d'eau , mais dans des proportions qui diffèrent de toutes les autres. La forme primitive est un prisme rhomboïdal droit dans lequel l'incidence des faces latérales est de 117° 20' , et le rapport d'un côté de la base à la haute ur à peu près celui des nombres 2 5 et 2 2; la pesanteur spécifique est 3,389. L'euchroïte se trouve en petits cristaux transparens, d'un beau vert d'émeraude, dans un mica schistoïde , à Libethen , en Hongrie.
DIX-HUITIÈME ESPÈCE
CUIVRE ARSÉNUTÉ EN PRJSME RHOMBOIDAL OBLIQUE.
Caractères définis,
CHENEYU.
Analyse. Oxide de cuivre 54.
Acide arsenique. ..... 3o.
Eau 16.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique dans lequel rincidence des faces latérales est de 56** , et celle de la base sur chacune d'elles de g5**.
Clivage. Parallèle à la face p.
Pesanteur spécifique. 4,2.
Cara^ctères indéfinis.
Chimiques, Exposé à l'action du chalumeau , répand une forte odeur d'arsenic, se fond très-facilement, et en refroidissant cristallise en petites lames rhombes d'une couleur brune.
Cassure, Inégale , conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux fiiuatée.
Couleur, Noir, Tert-noirâtre et vert-bleuâtre; translucide sur les bords; lustre vitreux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a* a\
Prisme rhomboïdal oblique dans lequel les arêtes latérales aiguës sont remplacées par deux faces parallèles à la diagonale horizontale. (Fig. 2 , pi. LXV. )
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1. Vert-noiratre, opaque , petits cristaux nets, engagés entre eux, sur quarz amorphe ; Gwennap, Cornouailles.
2. Bleu-noirâtre, très-petits cristaux brillans , formant une croûte mince , sur quarz ferruginé ; Gwennap.
3. Vert-noirâtre, cristaux alongés dans la direction des diagonales horizontales des bases , sur quarz amorphe ferruginé , avec cuivre carbonate vert ; Gwennap.
4. Noir éclatant , cristaux à faces curvilignes , entassés en forme de mamelons , sur quarz ferruginé , avec de petits cristaux de cuivre arséniaté octaédral ; Gwennap.
FORMES INDÉTERMINABLES
5. Mamelonné ^ noir éclatant , avec cuivre arséniaté octaédral , sur du fer hydro-oxidé brun ; Gwennap.
6. Noir éclatant , gros mamelons , avec de petits groupes de cuivre arséniaté octaédral , et cuivre carbonate bleu, sur quarz amorphe ; Gwennap.
7. Vert-noirâtre , masse arrondie , formée par une aggrégation de cristaux à faces bombées , avec quelques cristaux de cuivre arséniaté octaédral 5 Gwennap.
8. Vert-bleuâtre , globules formés daiguilles déliées , divergentes, avec cristaux de cuivre arséniaté , en prisme rhomboïdal droit, engagés entre eux , sur quarz granulaire à gros grains 5 Gwennap.
9. Vert-bleuâtre, avec cuivre arséniaté aciculaire , sur quarz ferruginé; Gwennap.
Vert-bleuâtre , sur quarz; Gwennap
annotations.
Cette espèce a quelque analogie sous le rapport de la forme, et en général de l'aspect, avec le cuivre hydro:phosphaté. Berzélius y a découvert, à Taide du chalumeau, un peu d'acide phosphorique.
DIX-NEUVIÈME ESPÈCE
CUIVRE DIOPTASE. Caractères défini.
VAUQUELIH.
analyse. Oxide de cuivre. . . . 45,455.
Silice 43,181.
Eau 11,364.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de 126® 17'. Clivage. Facile parallèlement aux faces du rhomboïde primitif.
Pesanteur ^écifijfue. 3,278.
Caractères indéfinis.
Chimiqms. Insoluble et conservant sa couletir dans l'acide nitrique , même chauffé ; soluble sans eflfervescencc dans lacide muriatique. Il décrépite au chalumeau; soluble avec le borax en un verre qui offre les réactions du cuivre.
Cassure. Conchoïdale et inégale.
Dureté. Raie le verre avec difficulté.
Couleur. Diverses nuances.de vert; translucide sur les bords ; lustre vitreux.
1'* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p 6^ d\
Prisme hexaèdre régulier, terminé parles faces d'un rhom boïde, dont les bords supérieurs sont émarginés par les faces primitives. (Fig. 2 , pi. LXV.)
Cristal isolé, vert d'émeraude, translucide , dans le
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quel les faces p sont très-étroites ; Steppe des Kirguises , Bucharie chinoise.
2. Deux cristaux isolés, moins nets, offrant à leurs extrémités quelques-unes des faces primitives, obtenues par le clivage ; Bucharie chinoise.
FORMES mDÉT£RMINABL£S.
3. Vert d'émeraude , translucide , cristaux indistincts , agglomérés; Bucharie chinoise.
4. Vert d'émeraude , translucide , masse de cristaux indistincts , à laquelle adhère un peu de chaux carbonatée ; Bucharie chinoise.
5. Vert d'éméraude, translucide , petits cristaux indistincts, dont plusieurs montrent les faces e* et rf', confusément engagés entre eux , sur chaux carbonatée granolamellaire ; Bucharie chinoise.
annotations,
M. Heuland possède un groupe de cristaux parfaitement nets , et de la plus belle couleur d'émeraude, de cette rare substance; c'est le plus beau morceau qu'on ait trouvé; il lui a coûté deux mille francs.
D ne parait pas encore prouvé que les petits cristaux d un Tert pâle et opaques , qui accompagnent quelquefois le zinc oxidé siliceux de Rezbanya , en Hongrie , et qui ont été considérés par quelques minéralogistes, comme une variété de cuivre dioptase , appartiennent en effet à cette espèce.
Berzélius a proposé pour représenter la composition du
cuivre dioptase la formule Cw S -j- 6 Ay^qui correspond à 49 d'oxide de cuivre , Sg de silice , et 12 d'eau , environ. ♦
VINGTIÈME ESPÈCE
CtriVRE HYDRO-SILICEUX.
Caractères définû.
KXJLPROTH. JOHir. Formale ohimiqae.
Anal. Oxide de cuivre. 5o. . 49,63. Ci* s +12 kq.
Silice 26. . 28,57.
Eau 17. . 17,50.
Acide carbonique. 7. . 3, 100. 98,50
De Sibérie. De Sibérie.
Pesanteur spécifique. 2^o3i. ...2,159.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé am chalumeau, sur le chacbon, devient noir sans fondre ; avec le borax se fond en un globule vitreux, verdâtre. Se dissout sans eflTervescence dans Tacide nitrique , en y laissant un résidu de silice.
Cassure, Conchoïdale..
Dureté. Raie la chaux carbonatée, et est rayé par la chaux fluatée.
Couleur. Diverses teintes de bleu-verdâtre et de vert-bleuâtre , brun et noir ; ces dernières couleurs indiquent que la substance est mélangée^ translucide, opaquejlustre résineux.
1. Couleur de turquoise , luisant, opaque, grandes lames aplaties , entassées , offrant quelques modifications sur les bords; Ekathérinebourg , Sibérie .
2. Vert, opaque, cristaux cylindroïdes,divergens, altérés à la surface; Ekathérinebourg.
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5. Mamelonné , vert et brun, en mamelons et en stalactites recouverts d'une légère couche , formée de petits cristaux de quarz prisme, sur une argile ferrugineuse ; Ekathérinebourg , Sibérie.
4. Couleur de turquoise , translucide et opaque , mamelons formant une couche mince, enduite dune autre très-légère , d un bleu clair , d un lustre satiné , avec des dendrites de manganèse , sur une gangue quarzeuse ferrifère ; Los Mandos , Chili.
5. Bleu céleste , translucide , altéré à la surface , recou- Trant une couche de la même substance , dans un état de décomposition \ Bannat.
6. Couleur de turquoise , mamelonné et amorphe , avec plomb sulfaté en cristaux aplatis parallèlement aux bases; Bannat.
7. Couleur de turquoise, sur cuivre hydro-siliceux, brunnoirâtre amorphe , avec un peu de cuivre carbonate vert aciculaire ; Cornouailles.
8. Amorphe, vert-bleuâtre et brun , recouvert, d'un côté , de cristaux de quarz prisme , divergens ; Las Mercedes, Chili.
9. Vert , vert-bleuâtre et brun, offrant des cavités mamelonnées , tapissées de petits cristaux de quarz prisme , et de calcédoine botryoïde ; Las Mercedes.
10. Verdâtre et brun , très-petits mamelons , recouvrant en partie un groupe de quarz prisme } Chillamahuida, Chili.
11. Couleur de turquoise, couche mince, recouvrant en partie du fer hydro-oxidé compacte , avec de petits cristaux de quarz prisme blancs , transparens , disséminés â la surface jLas Mercedes.
12. Brun-noirâtre , sur du quarz prisme et amorphe dont les cavités contiennent un peu de cuivre oxidulé ; Jangos , Chili.
CUIVRE HYDRO-SILICEUX
i3. Amorphe , couleur de turquoise , et noir, avec un ] peu de cuivre carbonate vert fibreux-radié , divergent j Las Mercedes, Chili.
i4. Bleu de turquoise, et brun, dont les cavités sont tapissées de petits cristaux de quarz hyalin , et de petites masses radiées de cuivre carbonate vert fibreux; La Corrida de las Ani mitas , Chili.
i5. Bleu de turquoise foncé, et noir, la partie noire ressemble beaucoup au mercure sulfuré bituminifére ; Las Mercedes.
1 6. Bleu de turquoise foncé, et jaune-brunâtre, avec cuivre carbonate vert- mamelonné , fibreux-radié dans la cassure ; La Corrida de las Animitas.
17. Bleu de turquoise foncé, luisant, sur chaux carbonatée lamellaire grise; El Plomo, Chili.
18. Vert-bleuâtre, en petites baguettes cylindroïdes , courbées, recouvrant entièrement des cristaux de quarz prisme, avec quarz amorphe et prisme, cuivre pyriteux et cuivre oxidulé , en petits cristaux primitifs très-nets ; Cornouailles.
19. Vert-pomme, subluisant, couches testacées , appliquées les unes sur les autres , la substance intérieure des couches est à 1 état terreux , et de très-petits cristaux de cuivre carbonate bleu s'y trouvent disséminés; la couche extérieure offre aussi un peu de cuivre carbonate bleu ; Bauqat.
20. Vert-grisâtre, terne , avec de petites masses de cuivre carbonate bleu ; Ëkathérinebourg, Sibérie.
21. Bleu-verdâtre mat, sur une argile endurcie; Ëkathérinebourg.
22. Vert-bleuâtre , et grisâtre, terne, avec cuivre natif disséminé , et un peu de chaux carbonatée; le morceau est poli d'un côté, et le cuivre natif y paraît sous la forme de dendrites; Ëkathérinebourg.
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25. Amorphe^ vert-bleuâtre , couches parallèles , offrant diverses teintes de bleu et de vert , sur cuivre carbonate vert; Ekathérinebourg, Sibérie.
24. Vert-noirâtre , compacte , avec cuivre carbonate vert, en petites houppes , composées de fibres très-déliées, et un peu de cuivre carbonate bleu à la base ; Ekathériuebourg.
25. Vert clair, et brun, compacte , en couches alternantes de ces deux couleurs 5 Ekathérinebourg.
26. Vert foncé et brun , avec quelques petites lames de cuivre natif; Ekathérinebourg.
27. Vert et brun, en couches alternantes, avec cuivre carbonate bleu; morceau poli d*un côté; Molina, Aragon, Espagne.
Annotations.
D résulte de toutes les analyses qui ont été faites jusqu à présent des minéraux réunis sous le nom de cuivre hydrosiliceux , qu'ils peuvent être considérés comme des mélanges d'un hydro-silicate de cuivre , avec une quantité plus ou moins grande de ca.rbonate ou d'hydro- carbonate. Quant à l'existence de l'hydro-silicate pur dans la nature , on ne peut la conclure de la composition des variétés qui ont été examinées. Ainsi, le nom de cuivre hydro-siliceux ou d'hydro-silicate de cuivre a le grand inconvénient d'indiquer une composition chimique qui n'appartient peutêtre rigoureusement à aucun des individus qui constituent l'espèce désignée de cette manière. La même observation s'applique à un assez grand nombre d'autres espèces minérales auxquelles ou a donné des noms tirés de la nomenclature chimique.
VINGT-UNIÈME ESPÈCE
BROCHANTITE.
Caractères définis.
Analyse, M. Children qui a examiné les caractères que présente ce minéral quand on Texpose à l'action du chalumeau , pense qu'il contient de Toxide de cuivre , de lacide sulfurique , et un peu de silice ou d alumine.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel l'incidence des faces latérales est de ii4** 20', et le rapport d'un des côtés de là base à la hauteur celui des nombres 12 et 25.
Clivage. Seulement dans des directions parallèles aux faces latérales de la forme primitive, et difficile à obtenir.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans l'acide muriatique. Au chalumeau, sur le charbon, noircit sans fondre.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la chaux fiuatée.
Couleur. Vert d'émeraude; transparente; lustre vitreux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a^ e*.
Petite table rectangulaire , dont les bords sont doublement émarginés , et les angles tronqués. (Fig. 2 , pi. LXV.)
1. Vert d'émeraude, transparente, petits cristaux trés-nets, dans lesquels les faces latérales primitives sont noirâtres et ternes , sur cuivre carbonate vert mamelonné , recouvrant du cuivre oxidulé massif; mines de la Banque, Ekathérinebourg, Sibérie.
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annotations.
M. Haidinger, qui a eu Toccasion d'examiner plusieurs morceaux de cette substance , dans diverses collections en Allemagne^ a obtenu des mesures d angles qui différent un peu de celles qui ont été employées ici à déterminer les dimensions de la forme primitive.
On a donné le nom de kônigine à une espèce minérale dont les caractères offrent quelque ressemblance avec ceux de la brochantite. La couleur des deux minéraux est la même; ils se trouvent dans là même localité, et sur la même gangue; enfin il parait qu'ils sont tous les deux composés principalement d'oxide de cuivre et d acide sulfurique. Ils appartiennent aussi au même système cristallin , mais les formes primitives , telles qu elles ont été déterminées, ont des dimensions différentes. Dans la kônigine rinclinaison des faces latérales du prisme droit rhomboïdal primitif est de loS** environ , tandis qu'elle est de 11 4® 2o' dans la forme primitive de la brochantite. La différence la plus essentielle que Ton ait observée jusqu'à présent entre ces deux substances , est dans le clivage : la kôningine se clive très-facilement dans une direction perpendiculaire à Taxe du prisme , et la brochantite ne présente quelques indices de division mécanique que parallèlement aux faces latérales du prisme.
VINGT-DEUXIÈME ESPÈCE
CUIVRE VELOUTÉ
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Capillaire, bleu céleste, velouté , fibres courtes et trés-déliéeS; ayec cuivre carbonate bleu en petits cristaux indistincts, et de très* petits cristaux de cuivre carbonate vert , tapissant les cavités d'un fer hydro-oxidé brun terreux ; Moldawa , Bannat.
2. Bleu céleste, petits globules sphériqueS| formés de fibres capillaires, très-courtes, divergentes du centre, sur fer^ydro-oxidé brun scoriforme, dont les cavités sont tapissées de petits cristaux indistincts de cuivre carbonate vert; Moldawa.
3. Bleu foncé , petits globules sphériques , formés de fibres courtes, déliées, divergentes, avec de petites masses d'un bleu céleste , disséminées sur du fer bjrdro-oxidé terreux, ainsi que de petits grains arrondis de cuivre carbonate vert pâle ; Moldawa.
4. Bleu de velours , et bleu céleste, petites houppes formées de fibres divergentes , sur quarz amorphe , mélangé de cuivre oxidulé et de grains de fer arsenical ; Garharack , Cornouailles.
annotations.
Ce dernier morceau est placé à la suite des cuivres veloutés de Moldawa à cause de la grande analogie des caractères extérieurs. Jusqu'à présent on ne connaît aucun des caractères définis de cette substance rare. Werner la considérait comme le passage du cuivre carbonate bleu, au cuivre carbonate vert.
KLAPROTH
Analyse. Fer 98,6. . . 97,5.
Nickel. 1,4. .. . 2,5.
De Sibérie. B'SIbogen.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Quelquefois ou en voit des traces dans la direction des faces de Toctaèdre régulier.
Pesanteur spécifique. 7,768. La variété d*Elbogen.
Caractères indéfinis.
Chimiques, D'après Berzélius, on ne peut ^ au moyen du chalumeau , produire sur le fer natif des pierres météoriques aucune réaction indicative du nickel.
Cassure. Offrant une apparence déchirée.
Dureté. Raie la chaux fiuatée , et est rayé par la chaux phosphatée.
Couleur. Gris d'acier pâle ; lustre métallique.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Massif, gris d'acier (pèse près de 7 onces); Omoa, Guatimala.
I02 FER NATIF
5. Gris d'acier, offrant des faces de cliYage(pèse lo onces); district de Tucuman , république de Buénos-Ayres.
4. Gris d'acier, petite masse sciée ( pèse i once |) ; Elbogen , Bohême.
5. Gris d acier , massif et cellulaire; colline de Brianza, Milanais.
6. Gris d'acier, petite plaque polie des deux côtés; Rascatta, Colombie. *
Petite masse rouillée ; Aachen(AixJa-Chapelle
8. Scoriforme, avec péridot granuliforme (pèse 5 onces ^); Sibérie.
9. Portion d'aérolithe, tombé â Juyenas, le i5juin 1821 (pèse 9 onces).
10. Fragment d'un aérolithe tombé à Stannern, en Moravie , le 22 mai 1808 (pèse 5 onces).
11. Aérolithe tombé à l'Aigle, département de l'Orne , le 26 avril i8o5 (pèse 9 onces ).
12. Aérolithe tombé à Ensisheim le 7 novembre 1492 (pèse 5 onces \).
i5» Aérolithe tombé à Chantonay , le 5 août 1812 (pèse 6 onces ^).
Don de M. Brochant de Villiers.
i4: Fragment d'un aérolithe tombé à Sales , prés de Lyon, le 12 mars 1798 (pèse 2 onces ^).
i5. Fragment d'un aérolithe tombé à Bénarès, au Bengale, le 19 décembre 1798 (pèse 2 onces).
1 6. Fragment d'un aérolithe tombé à Smolensk en Russie, le i3 mars 1807 (pèse i once ^).
Don de M. le docteur Mac-Michael.
17. Fragment d'un aérolithe tombé dans le comté de Tipperary, en Irlande , eu août 18 10 (pèse 1 once ^).
Don de la Société Royale de Dublin.
18. Fragment d'un aérolithe tombé àHradschina prés d'Agram,en Croatie, le 26 mai 1761 (pèse une demi-once).
FER NATIF. io3
annotations.
Le dernier morceau diffère en apparence des autres aérolithesy et présente au contraire les mêmes caractères que quelques-unes des masses isolées de fer natif que Ton trouve à la surface de la terre. La chute de pierres , ou plutôt de fer, qui eut lieu à Agram , et dont ce morceau provient , étant bien constatée, offre un argument en faveur de l'origine météorique que Ton peut attribuer aux masses isolées de fer natif.
On a découvert récemment du fer natif en filons , dans le Connecticut , il se trouve dans le micaschiste ; il ne contient ni nickel ni aucun autre métal; sa structure est cristalline ; sa pesanteur spécifique , d après M. Shepard est égale à 6,72 ; et il est ordinairement accompagné d acier natif.
II parait que toutes les aérolithes ne contiennent pas de nickel. M. Laugier n'en a pas trouvé dans celle de Juvénas, qui est une des plus remarquables, et dans laquelle M. G. Rose a découvert de petits cristaux de fer sulfuré magnétique.
Les collections les plus complètes d aérolithes, et de fer natif, sont celles de Vienne, de M. Chladini, et de M. Heuland.
DEUXIÈME ESPÈCE
FER OXIDULÉ.
Caractères définu,
BEBzéLius. Formule chimique.
Analyse. Protoxide de fer. . 30,98. ^^^*
Trioxide de fer. . . 69,02.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de l'octaèdre régulier.
Pesanteur spécifique. 5,o 94.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Insoluble dans Tacide nitrique , mais soluble danslacide muriatique chauflTé. Exposé au chalumeau , il est infusible , mais il prend une couleur brune , et perd son pouToir magnétique après avoir été exposé à une grande chaleur.
Cassure. Conchoïdale , inégale.
Dureté. Raie la chaux fluatée , et est rayé, par le quarz.
Couleur. Gris de fer ; opaque; lustre métallique.
Magnétisme. Plus sensible que celui des autres minerais de fer.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\ Octaèdre régulier. (Primitif, Haùy.)
Gris d'acier, cristal isolé auquel adhèrent q[uelques
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petits cristaux arrondis de la même substance , et un peu dasbeste en fibres très-courtes; Traversella, Piémont.
4. Gris d'acier et noir , petit groupe de grands et petits cristaux , avec un peu d'asbeste ; Traversella.
5. Gris-noirâtre, très-gros cristaux, engagés entre eux, avec un peu de quarz; Minas Geraes.
6. Gris éclatant , petits cristaux agglomérés , et souillés de fer hydro-oxidé brun ; Minas Geraes , Brésil.
7. Gris-noirâtre , cristaux nets , en partie recouverts dune substance talqueuse, jaunâtre , sur fer oxidulé granulaire, avec un peu de feldspath couleur de chair; Suède.
8. Gros cristal isolé , entièrement recouvert d une couche mince de talc vert foncé ; Fahlun , Suède.
9. Grand cristal isolé , adhérant à du talc vert laminaire ; Fahlun.
10. Deux gros cristaux, dans du talc, avec mica noirâtre; Fahlun.
Gris-noirâtre, cristaux nets, dans du talc; Tyrol
12. Gris-noirâtre, éclatant, cristaux nets, disséminés . dans du talc ; Balme , vallée d'Ala, Piémont.
i3. ^Noirâtre, gros cristaux ^ dans du quarz granulaire gris-bleuâtre, avec talc; Suède.
i4. Gris d'acier , éclatant , petits cristaux , aplatis parallèlement à deux des faces opposées de Toctaèdre ^ formant cinq pièces isolées ; La Bouiche , département du Puy-de- Dôme,
Don de M. Edmond Rundell.
i5. Gris d'acier, petits cristaux nets, sur lave altérée; département du Puy-de-Dôme.
16. Noir très-brillant , très-petits cristaux , agglomérés en petites masses , et dont plusieurs sont cunéiformes , sur pyroxène ; cap Calamité , île d'Elbe.
Noir , cristaux diséminés dans du talc ; Suède
io6 FER OXIDULÉ.
Doelécaèdre rhomhoïdal, (Dodécaèdre , Hauj.)
18. Noir , gros cristaux peu distincts , dans le pyroxène granulaire , avec un peu de chaux carbonatée laminaire blanche; Traversella , Piémont.
19. Gris-noirâtre , grands cristaux fortement striés parallèlement aux grandes diagonales des faces ^ avec un peu de talc blanc-verdâtre; Piémont.
. 20. Gris-noirâtre , cristaux agglomérés, fortement striés, avec un peu de talc ; Piémont.
21. Gris-noirâtre, ciristaux engagés entre eux, avec quarz et fefdspath ; Groenland.
22. Noir très-éclatant , cristaux nets, sur fer oxidulé granulaire , mélangé de talc; Gellivara, Suède.
5ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a^ b\
Voctakdre émarginiaur toutes les arêtes. (Émarginé, Haûy.)
25. Noir, cristaux disséminés dans du talc blanc-verdâtre, avec talc stéatite pseudomorphique , modelé en cristaux de quarz; Traversella.
24. Noir très-éclatant , petits cristaux, dans le pyroxène fibreux, blanc-verdâtre ; Traversella.
4"" VARIÉTÉ, SIGNÇ: REPRÉSENTATIF, i* a^.
Le dodécaèdre rhomboidal dont les angles solides , fonm* de quatre faces, sont remplacés chacun par gtuitre petites facettes. (Fig. 2, pi. LXVI. )
25. Noir, cristaux gra^ds et petits, engagés entre çux, jsur fer oxidulé granulaire ; Norwège.
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5mo VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p «* b\
La variété émarginée , avec les faces du cube. (Fig. 3, pi. LXVI- )
26. Noir, petits cristaux engagés entre eux, avec talc mamelonné blanc-argentin, sur talc laminaire verdàtre; Traversella , Piémont.
FORMES INDÉTERMINABLES
27. Granulaire, gris-noirâtre , cristaux irréguliers, arrondis, dans une roche composée d'amphibole et de mica; Norwège.
28. Laminaire, gris d'acier trés-éclatant , grandes lames striées parallèlement aux arêtes de Toctaèdre , ayec un trèsgros cristal cylindroïde d'amphibole , dans la chaux carbonatée laminaire blanche ; Grengesberg, Suéde.
FER OXIDTJLÉ TITANIFÈRE.
29. Laminaire , noir , très-éclatant , grandes lamés ^ qui se divisent très-facilement parallèlement aux faces d'un octaèdre régulier, avec fer oligiste micacé; Grengesberg.
5o. Gris-noirâtre éclatant , oiBfrant aussi des clivages , parallèles aux faces de l'octaèdre régulier , avec fer oligiste richement irisé ; Grengesberg.
3i. Gris-noirâtre , éclatant , petites masses laminaires, offrant encore des indiices de cristallisation , sur fer oligiste micacé, irisé; Grengesberg.
Noir, petites lames; Norwège
53. Noir, éclatant, en lames légèrement courbées, avec un peu de quarz blanc amorphe , et fer oligiste lamellaire ; Grengesberg.
54. Gris-noirâtre , dans le quarz amorphe blanc-grisâtre ; Egersund , Norw^ège.
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35. Laminaire , gris-noirâtre , dans le quarz amorphe , avec de petits cristaux nets de tourmaline noire, isogone, et mica laminaire; Kseringbrika, Suède.
56. Gris-noirâtre , dans le fer oligiste lamellaire , avec quarz granulaire , et bitume noir endurci j Norwège.
Gris de fer, grandes lames ondulées; Gellivara, Suède
58. Gris éclatant , petites masses laminaires , dans l'amphibole laminaire \ Suède.
59. Gris-noirâtre, laminaire et massif, avec un peu de pyroxène ; Montayeux , Savoie.
4o. Massif, gris-noirâtre , avec un peu de feldspath altéré ; Arendal , Norwège.
4i. Gris-noirâtre, avec un peu de cuivre carbonate vert; St.-Félix, Chili.
42. Gris-noirâtre , avec fer hydro-oxîdé jaune, terreux; Sibérie.
44. Gris-noirâtre , avec fer sulfuré amorphe j Grengesberg , Suéde.
Terretisf, brun (aimant naturel) ; Hartz
^nnotaiiona»
n es^iste plusieurs combinaisons différentes d'oi^ide de fer et d'oxide de titane qui doivent former des espèces séparées} mais les morceaux qui viennent d'être décrits sous le nom de fer oxidulé titanifére ne contiennent, à ce qu'il paraît qu'une très-petite quantité d'oxide de titane , et ae doivent être considérés [irobablement que comme Je résultat d'un mélange accidentel,
La variété connue sous le nom d'aimant naturel ne contient pas de titane.
TROISIÈME ESPÈCE
PRANKLINITE.
Caractères définis.
beuthier. Formale chimique.
^na/. Trioxide de fer 66, ZF +MnF'.
Oxidedezinc 17.
Oxide rouge de manganèse. . 16.
FoTTne primitive* Le cube.
Clivage. Difficile , parallèlement aux facea de Toctaédre.
Pesanteur spécifique . 5 , 09 1 •
Caractères indéfinis.
Chimiques, Soluble dans l'acide muriatique chaufië. Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée, rayé par le quarz. Couleur. Gris^noirâtre ; opaque ; lustre métallique. Magnétisme. Agit sur l'aiguille aimantée.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a'.
Octaèdre régulier.
1. Gris-noirâtre éclatant y cristaux nets , avec zinc oxidé rouge ; Sparta , comté de Sussex , New-Jersey.
2. Gris-noirâtre , cristaux indistincts , dont quelquesuns sont trés-aplatis , avec zinc oxidé rouge; Sparta.
Annotations. — On a découvert récemment cette substance dans les mines d'Altenberg près d'Aix-la-Chapelle. Elle s'y trouve en masses amorphes d'un gris brunâtre , avec le zinc carbonate et le zinc oxidé siliceux.
QUATRIÈME ESPÈCE
FER OLIGISTE.
Caractères définis.
D'AUBVISSOV.
Analyse, Trioxide de fer. . . gi. Formule chimique. Fe.
Silice. 2.
Eau. . 2.
Forme primitive. Rhomboïde aigu de 86" \o\ Clivage. Parallèle aux faces primitives, et , dans quelques variétés , dans une direction perpendiculaire à Taxe. Pesanteur spécifique. 5,24.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans l'acide muriatique chauffé. Infiisible au chalumeau ; avec le borax, donne un verre jaunâtre.
Cassure. Inégale , conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée , et est rayé par le quarz.
Couleur. Gris d'acier et gris de fer ; opaque ; les lames très-minces sont translucides; lustre métallique.
1" VAJIIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF: a\
Rhomboïde obtus. (Binaire, Haûy.)
1. Gris de. fer éclatant , petits ,cristaux à faces un peu bombées , engagés entre eux , et recouvrant presqu'entièrement les cristaux d'un groupe de quarz prisme ; Saint- Just, Cornouailles.
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!l™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSEaîTATIF. p a\
Le rhomboïde primitif y dont les sommets sont remplacés par un plan perpendiculaire à taxe, ( Basé , Haûy.)
2. Gris d'acier très- éclatant, sept cristaux isolés trésaplatis parallèlement à la face a^, et alongés dans la direction d une des diagonales horizontales du rhomboïde primitif; Stromboli , Naples.
3. Gris de fer, petits cristaux aplatie parallèlement à la face o% engagés entre eux, et disséminés dans une lave altérée ; La Bouîph^ , département du Puy-de-Dôme.
3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉM.p c'.
Axe de révolution parallèle, à Taxe du rhomhoïde. (Fig. 2et3,pl.LXVI.)
4. Gris de fer , cristaux maclés , avec chaux fluatée verte cubique , cubo-dodécaédre et laminaire violette , quarz et un peu de fer carbonate; Altenberg , Saxe.
4ine VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' b\
La seconde variété, augmentée des faces de la modipAiarfonb\(Fig.4,pl. LXVI-) .
5. Cristal isolé , gris d'acier éclatant , aplati parallèlement à la face a\ et dans lequel les faces £' sont trèsétroites ; Stromboli.
5°« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* e' rf".
Prisme hexaèdre régulier dont les arêtes latérales sont émarginées. (Fig. 5, pi. LXVI. )
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6. Gris d'acier trés-éclatant, cristaux minces, avec cleavelandîte en cristaux maclés et fer carbonate ; département de Tlsère.
7. Gris d'acier éclatant, cristaux très-aplatis , disposés en forme de rose , sur cleavelandite en cristaux maclés avec quelques aiguilles d'épidote ; département de l'Isère.
6"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* 63.
La troùieme variété dont les êommet* sont remplacée par un plan perpendiculaire à F axe. ( Uniternaire , Haiiy, )
8. Cristaux très-aplatis , et dans lesquels les faces delà modification e^ sont très-petites , sur un groupe de quan hyalin prisme, avec fer sulfuré octaèdre, et chaux carbonatée magnésienne primitive ; Schemnitz , Hongrie.
7™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' 65.
La troisième variété^ dont les sommets sont remplacéipar les faces du rhomboïde obtus a*. ( Binoternaire , Haûy.)
9. Gris de fer , petits cristaux engagés entre eux , avec fer sulfuré cubique, fer hydro-oxidé, et lithomarge; Altenberg , Saxe.
10. Gris d'acier éclatant, cristaux engagés entre enx sans adhérence ; île d'Elbe.'
XI. Gris d'acier éclatant, gros cristaux, avec quan prisme; île d'Elbe,
12. Gris de fer éclatant, très-gros cristaux, avec de petits cristaux de quarz prisme jaunâtre; île d'Elbe.
i3. Irisé, cristaux dans lesquels les faces du rhomboïde a sont fortement striées , avec quarz hyalin prisme ; il^ d'Elbe.
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i4. Irisé, cristaux engagés entre eux, surfer oligiste amorphe ; île d'Elbe.
i5. Gris et irisé , cristaux éclatans, engagés entre eux sur fer hydro-oxidé ; Altenberg , Saxe.
8™"» VARIÉTÉ , 8IGNB refrésentauf. p a a e^.
La variété unitemaire, augmentée des face* de la modification A. (Fig. 6, pi. LX^^.)
16. Gris-noirâtre, cristaux nets, dans lesquels les faces primitÎTes sont les faces dominantes , sur quarz amorphe ; Altenberg.
gm« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' d' e^.
La variété unitemaire y émarginée à l'endroit des arêtes d^intersection horizontales des faces e5«(Fig. 7,pl.LXVI.)
17. Gris d acier éclatant, petits cristaux trés-aplatis parallèlement aux faces de la modification a', et disséminés dans une lave altérée ; Mont-d'Or , département du Puyde-Dôme.
lO™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* 63 b\
La variété unitemaire, émarginée à F endroit des intersections des folies a* et Cj. (Fig. 8 , pi. LXVI. )
liJ. Gris d'acier éclatant, petits cristaux nets dans les* quels les faces de la modification h* sont très-étroites , et qui sont empilés régulièrement de manière à offrir laspect de prismes hexaèdres alongés , avec de petits cristaux trè9-brillans de quarz hyalin prisme ; Framont , dans les Vosges.
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19. Gris d'acier éclatant , petits cristaux empilés, sui fer oligiste amorphe, avec quelques petits cristaux de quarz prisme ; Framont , dans les Vosges.
20. Gris de fer éclatant , petits cristaux empilés , sur fer hydro-oxidé; Framont.
21. Irisé, petits cristaux très-aplatis , empilés régulièrement, sur quarz amorphe ferruginé; Framont.
11«» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a' d' e* «3.
Prisme péridodécaèdre dont six des bords bases sontémarginés. (Fig. 9, pLLXVI.)
22. Gris de fer éclatant, cristaux aplatis parallèlement aux faces a', empilés en forme de roses, sur feldspath blanc quadrihexagonal ; St.-Gothard.
12"* VARIETE, SIGNE REPRESENTATIF, p a a e^»
La variété binotemaire 9 dans laquelle les bords supérieur du rhomboïde a* sont remplacés. (Fig. 10 , pi. LXVI.)
23. Gris d'acier très-éclatant , cristaux engagés entre eux , avec quarz hyalin prisme ; île d'Elbe.
24. Gris d acier très-éclatant et irisé , cristaux groupés; île d'Elbe.
25. Gris de fer, gros cristaux aplatis, sur fer oligiste amorphe ; île d'Elbe .
26. Gris d'acier éclatant, gros cristaux groupés, avec fer hydro-oxidé brun; île d'Elbe.
27. Irisé et miroité , cristaux dans lesquels les faces du rhomboïde a' sont fortement striées , avec un peu de quarz; île d'Elbe.
28. Gris de fer éclatant, cristaux d'un grand volume, dont les faces sont un peu raboteuses ; île d'Elbe.
FER OLIGISTR ii5
29. Irisés, cristaux engagés entre eux, ayec quarz prisme et fer hydro-oxidé ; île d'Elbe.
30. Irisé , cristaux engagés entre eux sans adhérence ; île d'Elbe.
3i. Irisé de très-riches couleurs , cristaux engagés entre eux sans adhérence ; île d'Elbe.
32. Irisé de couleurs vives, cristaux engagés entre eux , avec fer oligiste amorphe , et quarz hyalin prisme ; île d'Elbe.
33. Irisé , cristaux engagés entre eux , avec quarz prisme ; île d'Elbe.
l3me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a e^.
La variété précédente, dont les sommets sont remplacés par la face a\ (Fig. 11, pi. LXVI.)
34. Irisé, cristaux aplatis parallèlement à la face a', sur fer oligiste amorphe , avec quarz hyalin prisme ; île
d'Elbe.
l4me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a e^.
La septième variété , dont les sommets sont remplacés par un plan perpendiculaire à taxe , et augmentée des faces tun rhomboïde, (Fig. 1 2 , pi. LXVI. )
35. Gris de fer, cristaux dans la plupart desquels les faces C5 et a* sont très-petites, sur fer oligiste amorphe;
îlQ d'Elbe.
l5"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' d' b' C5.
Prisme hexaèdre régulier , dont les bords et les angles des hases sont chacun remplacés par une face. (Fig. i3, pi. LXVI.)
36. Gris de fer éclatant , cristaux dans lesquels les faces de la modification e^ sont très-étroites , sur fer oligiste gra-
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nulaire dont les cayités sont tapissées de petits cristaux de la même substance de la yariété uniternairej Framont, dans les Vosges.
l6"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* 6* b' e^.
La variété unitemaire, augmentée deê faces des rhombotdeêe' et h\ (Fig. i4 , pi. LXVII. )
37. Gris de fer éclatant , cristaux aplatis parallèlement aux faces a\ sur lesquelles sont appliqués latéralement de petits cristaux de titane oxidé , avec chaux carbonatée métastatique , quarz prisme et feldspath granulaire , sur talc; Caravatti , Grisons.
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17"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e (b b b ).
Lames hexaèdres modifiées sur les angles. (Fig. i5, pi. LXVII. )
38. Gris d'acier très-éclatant , cristaux aplatis parallèlement à la face a% et empilés, avec feldspath; St.-Gothard.
39. Gris d'acier éclatant , gros cristaux , avec quarz prisme ; île d'Elbe.
40. Irisés, cristaux engagés entre eux, avec de petits cristaux de quarz prisme ; île d'Elbe.
1 8™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a e^ «5.
La douzième variété, émarginée à Vendroit des intersections des faces p et Cg. (Fig. 16 , pi. LXVII.)
4i. Gris de fer, très-gros cristal, avec fer hydro-oxidc et quelqpies petits grains de quarz ; île d'Elbe.
42. Petit groupe de cristaux nets, légèrement irisés, avec un peu de quarz prisme ; île d'Elbe.
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43. Cristaux nets, irisés, engagé s entre eux , sur de pe-^ tits cristaux de quarz hyalin prisme ; île d*Elbe.
44. Gris et irisé, cristaux très-aplatis, entassés, sans ad^ hérence; île d'Elbe.
T9"« YABIÉTÉ SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a ^s ^s*
La variiU précédente , dont Ut commets sont tronqués. (Fig. 17, pl.LXVn,)
45. Gris d'acier éclatant y petits cristaux, sur fer oligiste amorphe ; île d'Elbe,
46. Gris-bronzé, cristaux engagés entre euxi 9ana adhérence; île d'Elbe.
47. Gris d'acier éclatant, et légèrement irisé, cristaux engagés entre eux , avec quarz hyalin prisme ; île d'Elbe.
30™® VARIÉTÉ SIGNE REPRÉSENTATIF, p aa ab 65.
La variété unitemaire , modifiée sur les angles et les bords de la face a*. (Fig. 18 , pi. LXVH. )
48. Gris-noirâtre , légèrement irisé , petits cristaux eues entre eux , sur quarz ; Alteiiberg , Saxe.
2 1»- VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a b b .
Lavariétébasée, dans laquelle les bords supérieurs du rhomboïde primitif sont triémarginés , et les intersections des faces a' avec les faces p, simplement émarginées.
iFig, 19, pi. Lxvn.)
49. Gris d'acier éclatant, cristaux engagés entre eux, ^Ds lesquels toutes les faces, excepté les primitives, sont très-petites; Allenberg.
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22™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a b e^ {h b b ).
Combinaûon de trois dodécaèdres avec hê faces primitives y et un plan perpendiculaire à fao^e. (Fig, 20, pi. LXVII.)
5o. Gris d'acier très-éclatant, grands cristaux trèsaplatis parallèlement aux faces a\ et disposés en éventail , avec un peu de feldspath 3 St.-Gothard.
25ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* 6' i* d' e" e^.
Prisme dodécaèdre , dont trois des bords des bases sont doublement émarginésy et les autres simplement émarginés. (Fig. 21 , pi. LXVII.)
5i. Gris de fer, très-grands cristau^c aplatis parallèlement aux faces a*, avec quarz hyalin rhombifère, et titane oxidé , en cristaux appliqués sur les faces a' des cristaux de fer oligiste ; Caravatti , Grisons.
Prisme dodécaèdre ^ doublement émarginé sur tous les bords des bases. (Fig. 22, pi. LXVII.)
52. Gris de fer éclatant, très-grands cristaux aplatis parallèlement aux faces a% avec quelques cristaux de feldspath blanchâtre ; St.-Gothard.
25"« VARIÉTÉ . SIGNE REPRÉSENTATIF, p à" a' A* C* c* 65.
La seizième variété, augmentée des faces des modifications a', e'. (Fig. 23 , pi. LXVII.) .
55. Irisé , cristaux aplatis y entassés, sans adhérence ; ile d'Elbe.
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26"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF,/) à" h' d' e' e* 63.
La seizième variété, combinée avec hs faces d'un prisme dodécaèdre. ( Fig. 24 , pi. LXVII. )
1 11 1 9 3 / *>jà i
La variété précédente, émarginée à V endroit des intersections des faces d*, avec les faces p, e* et e". (Fig. 25, pi. LXVII.)
54. Gris de fer légèrement irisé , cristaux très-nets, avec titane oxidé , en cristaux couchés sur les faces de la modification a* ; Caravatti, Grisons.
FORMES INDÉTERMINABLES
55. Gris de fer, grande lame hexagonale, en partie renfermée dans un cristal de quarz prisme dont les faces ont été polies ; Minas Geraes , Brésil.
56. Cristal de quarz prisme , dont les faces ont été polies , et dans l'intérieur duquel on voit un très-grand nombre de petites lames hexagonales de fer oligiste , disposés dans des directions parallèles aux faces de la pyramide et du prisme j Minas Geraes.
57. Gris d acier éclatant , cristaux indistincts, aplatis et lenticulaires, avec magnésie carbonatée ferrifère, chaux carbonatée magnésienne en rhomboïdes primitifs , et fer oxidulé granuliforme ; Traversella , Piémont.
58. Brun et irisé , petits cristaux indistincts , très-aplatis, recouvrant entièrement du fer hydro-oxidé mamelonné, avec quarz hyalin prisme, et chaux carbonatée magnésienne en rhomboïdes primitifs contournés \ Framont, dans les Vosges.
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59 • Gris de fer , cristaux indistincts , très-aplatis , avec quarz hyalin dodécaèdre , chaux carbonatée équiaxe , en cristaux empilés | sur chaux carbonatée magnésienne primitive; Framont , dans les Vosges.
60. Gris de fer éclatant, lames parallèles à la modification a*, arrondies et entassées en forme de roses , avec feldspath blanc, translucide, en cristaux grands et petits, d'une variété très-rare ; St.-Gothard.
61. Gris de fer, petits cristaux, et grains irréguliers, sans gangue ; Gellivara , Suède.
62. Irisé , sur chaux fluatée granulaire verdâtre, mélangée de talc; Altenberg , Saxe.
63. Irisé, petits cristaux irréguliers, avec lithomarge, sur quarz ; Altenberg.
64. Laminaire, gris éclatant, et irisé en grandes lames parallèles à la modification a\ appliquées les unes sur les autres, avec un peu de talc verdâtre; Minas Geraes, Brésil.
65. Gris éclatant , lames parallèles à la modification à" , légèrement courbées, sur quarz prisme et amorphe ; Hartz.
66. Gris-noirâtre et irisé , lames minces , empilées , avec un peu de fer hydro-oxidé et de quarz ; île d'Elbe.
67. Gris de fer, laminaire et écailleux, en lames minces et courbées ; Andacollo , Piémont.
68. Gris de fer , laminaire et écailleux , sur fer hydrooxidé cellulaire ; Hongrie.
6g. Gris éclatant , laminaire et micacé, sur pierre calcaire ; département de l'Isère.
70. Lamellaire, gris de fer, en très-petites lames , recouvrant la surface , et tapissant les fissures de la gangue ; Mont-d'Or, département du Puy-de-Dôme.
71. Écailleux, gris et irisé; Gleissingerfels , Fichtelgebirge , Franconie.
Gris ; Minas Geraes , Brésil
FER OLIGISTE ROUfeE,
1. Fibreux , gris de fer et rouge , avec de petits cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre ; Johanngeorgenstadt , Saxe.
3. Gris de fer et rouge , portion dune grosse masse sphéroïdale , dont la surface est unie ; Eibenstock , Saxe.
3. Gris de fer et rouge, d'une texture très-serrée; Eibenstock.
4. Mamelonné compacte, gris de fer et rouge, fibreux dans la cassure ; Johannge orgenstadt.
5. Gris de fer et rouge luisant, fibreux dans la cassure; Johanngeorgenstadt.
6. Gris de fer , mamelons a facettes , fibreux dans la cassure ; Johanngeorgenstadt.
y. Gris de fer, avec un peu de quarz prisme ; Johanngeorgenstadt.
8. Gris de fer , gros mamelons dont la surface est ondalée , avec de petits mamelons bruns de fer hydro-oxidé , disséminés à la surface, et un peu de quar^ blanchâtre; Schwartzenberg, Saxe.
g. Gris de fer; Johanngeorgenstadt.
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10. Mamelonné compacte , brun-rougeâtre, mamelons irréguliers , dont la surface est lisse j Antonio Pereira , Brésil.
11. Brun-rougeâtre y gros mamelons à surface lisse ; Antonio Pereira.
Irisé, fibreux dans la cassure; Hongrie
i3. Irisé , formant une couche sur du fer oligiste rouge amorphe et terreux ; Hongrie.
i4. Rouge de brique, mamelonné et terreux; mine Herzog August , Freyberg , Saxe.
i5. Scoriforme y rouge-noirâtre; Altenberg , Saxe.
i6. ilfa#*i/^ gris-noirâtre, nuancé de rouge; Brésil.
17. Gris-rougeâtre , offrant à la surface des veines d'un rouge de brique; Schellerhau , Altenberg.
18. Gris-noirâtre, rougeâtre dans la cassure; Schneeberg. Saxe.
19. Psetidomorphique ^ gris et rouge, modelé en cubes, avec quarz amorphe et prisme; Johanngeorgeustadt , Saxe.
annotations,
La différence des angles des rhomboïdes primitifs du fer oligiste et du corindon n'est que de 5' d'après les mesures qui ont été adoptées ici ; et celle entre les limites des mesures, citées par différens auteurs , et obtenues à l'aide du goniomètre de Wollaston n'excède pas 10'. Les deux substances, offrent aussi des cristaux composés des mêmes modifications ; et il est évident par conséquent qu'elles doivent être considérées comme isomorphes. Cet isomorphisme est d'ailleurs vérifié par les analyses de plusieurs corps , où l'alumine et le tri-oxide de fer paraissent se remplacer sans qu'il y ait changement de forme.
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CINQUIÈME ESPÈCE
FER ARSENICAL.
Caractères définis.
sTROMBTEB. Formule chimique.
Analyse. Fer, . . 36,o4. F^^A^. +FeS4.
Arsenic. . 42,88.
Soufre. . 21,08.
Forme primitive. Prisme droit rhbmboïdal de 111*^ 12', dans lequel le rapport d un des côtés de la base à la hauteur est à peu près celui des nombres 100 et 99.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive, et quelquefois, mais ordinairement plus difficile, dans une direction parallèle à la base.
Pesanteur spécifique. 6,127.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble en partie dans lacide nitrique , en laissant un résidu blanchâtre. Présenté à la simple flamme d'une bougie, il donne une fumée épaisse , accompagnée d'une forte odeur d*ail. Exposé au chalumeau, sur le charbon, il émet d abord d'épaisses fumées , puis fond en exhalant la même odeur , et se convertit ensuite en un globule qui ressemble à la pyrite magnétique.
Cassure Ané^filt^ granulaire.
Dureté. Raie la chaux phosphatée, est rayé par le quarz.
Couleur. Le blanc d'argent et d'étain , généralement un peu grisâtre j lustre métallique.
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1" VARIÉTÉ, SIGNE IIEPRÉ8BNTATIF. p m.
Prisme rhomhoïdal droit. (Primitif, Haûy.)
1 . Blanc d'argent, gros cristaux alongés, dans la direction des arêtes latérales , en partie recouverts de petits cubes de plomb sulfuré , avec quarz prisme ; mine Vieille-Elisabeth, FteybergjSaxe.
gmo VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m 6*.
Le primitif , dont les bases sont oblitérées par les face9 qui remplacent les angles aigus des bases. ( Ditétraèdre , Haûy.)
2. Cristal isolé, blanc-grisâtre; mine Vieille-Elisabeth» 3« Jaunâtre éclatant j cïistaux trèi-nets , engagés eqtre
eux, avec feit carbonate lenticulaire brun clair, cjuarz prisme, et plomb sulfuré; Joachimsthal, Bohême.
4. Blanc-grisâtre éclatant, cristaux primitifs et dité*traèdres, engagés entre eux, avec zinp sulfuré cubo-octaèdre, et quarz prisme, sur gneiss ; mine Vieille-Elisabeth.
5"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLEM. m 6*.
Axe de révolution perpendiculaire à la face a". (Fig. 2, pi. LXVII.)
5» Blanc-jaunâtre éclatant , cristaux maclés, avec cuivre pyriteux et zinc sulfuré ; mine Vieille-Elisabeth.
6. Blanc éclatant, cristaux maclés , dans du talc; Cotnouailles.
7. Jaune-grisâtre, petits cristaux recouvrant les parois extérieures et intérieures de prismes hexaèdres aplatis, et creux , de fer sulfuré pseudomorphique ; Freyberg.
Irisé, cristaux alongés dans la direction de Taxe, con
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joints et diyergens , la plupart d'entre eux sont sans terminaisons distinctes ; Geier , Saxe.
9* Blanc- grisâtre ^ très-^gros cristaux engagés entre eux , avec un peu de cuiyre pyriteux j et de talc chlorite terreux ; mine Relistian , Cornouailles.
4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m e\
Octaèdre rectangulaire. (Unitaire , Haûy.)
Blanc grisâtre, 1 5 cristaux isolés; Tunaberg, Suéde
1 1. Blanc-^isâtre , 8 cristaux isolés, alongés dans la direction des arêtes latérales primitives ; Tunaberg.
5™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m e' e\
La variété précédente y augmentée deê faces de la modification e". (Unibinaire, Haûy.)
1 3. Blanc-grisâtre , 1 6 cristaux isolés ; Tuna berg i3. Blanc-grisâtre, 4 cristaux isolés, alongés parallèlement aux arêtes latérales ; Tunaberg.
FORMES INDÉTERMINABLES
i4. Blanc-grisâtre éclatant , petits cristaux trés-alongés . dans la direction de Taxe ; localité inconnue.
i5, jiciculaire, blanc- grisâtre , petites aiguilles déliées et courtes , disséminées dans le quar2 amorpbe noirâtre ^ Kupferbcrg, Silésie.
i6. Blanc d'étain , avec un peu de serpentine; Reichenstein , Silésie.
17. Blanc- grisâtre , sur serpentine brun-rougeâtre ; Reichenstein.
18. Laminaire, blanc-jaunâtre , avec fer hydro-oxidé brun, et fer sulfuré; Andreasberg, Hartz.
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19. Mdêêif, blanc-grisâtre, ayec fer hydro-oxîdé brun 5 Sibérie.
20. Blanc-grisâtre , avec enivre pyriteux, amphibole fibreux radié , et un peu de quarz amorphe; Cornouailles.
21. Blanc-grisâtre, cristaux indistincts agglomérés jFrejberg, Saxe.
22. Gris éclatant , cristaux nets de la variété ditétraèdre , avec quarz prisme et amorphe ; Brâunsdorf , Freyberg.
23. Blanc éclatant , gros cristaux de la variété di tétraèdre , confusément engagés entre eux , avec un peu de quarz ; Cornouailles.
^nnoiatioîîs.
M. Mohs a séparé des minéraux qui ont été rangés sous le nom de fer arsenical, certaines variétés qui lui ont offert des caractères essentiellement distincts. Il en a formé une nouvelle espèce , à laquelle il donne ]e nom de fer arsenical axotome. Sa forme primitive est un prisme rhomboïdal droit dans lequel Tincidence des faces latérales est de 122° 17', et le rapport d'un côté de la base à la hauteur celui des nombres i4 et i3. Elle se clive très-facilement parallèlement à la base de la forme primitive; la pesanteur spécifique est égale à 7,228. On trouve le fer arsenical axotome en couches , accompagné de fer carbonate et de fer hydro-oxidé, dans la vallée de Lôling près d'Hiittenberg en Carinthie ; dans la serpentine à Reichenstein , en Silésie ; et avec le nickel sulfuré et le cobalt arsenical à Schladming en Stirie.
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SIXIÈME ESPÈCE
Caractères définis.
HA.TCHETT. BERZELius. Formule chimique.
Analyse. Fer 47,85. . . 45,74. Fe s*
Soufre . . * 52, i5. . . 54,26.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitiTC , et cruelquefois aux faces de la modification a\ Pesanteur spécifique. 5.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble en partie dans l'acide nitrique chauffé, et laisse un résidu blanchâtre. Exposé à la flamme d'une bougie, il exhale une odeur sulfureuse, devient roux, et attirable à l'aimant.
Cassure. Raboteuse , quelquefois conchoïdale.
Dureté. Raie le feldspath , et est rayé par le quarz.
Couleur. Jaune de laiton; la poussière est d'un yertnoirâtre; lustre métallique.
1^^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Le cube, (Primitif, Haùy.)
Cristal isolé, jaune de laiton; Brésil
2. Jaune de laiton , trois cristaux croisés; Cornouailles. 5. Jaune de laiton, éclatant , grand cristal isolé, très-net
sur un groupe de quarz prisme, ayec une couche mince de fer sulfuré à la base ; Cornouailles.
4. Gros cristal isolé, triglyphe , sur du schiste alumiiieux ; Chuchunco , Pérou.
5. Jaune éclatant et irisé, cristaux agglomérés, formant des lames croisées, Devonshire.
6. Jaune pâle, cristaux engagés entre eux, et qui paraissent formés d une agrégation régulière de très-petits cristaux de la même forme , ayec chaux carbonatée dodécaèdre , zinc sulfuré en cristaux indistincts et plomb sulfuré laminaire ; Freyberg , Saxe.
7. Jaune terne , cristaux engagés entre eux , sur plomb sulfuré; Derbyshire.
2™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a*. *
Octaèdre régulier. (Octaèdre, Haûy.)
8. Jaune de laiton éclatant , cristaux très-nets , engagés entre eux , dont quelques-utis appartiennent à la variété cubo-octaèdre , sur du fer sulfuré amorphe , dans un état de décomposition ; Chivato, Pérou.
9. Jaune pâle, deux cristaux isolés, formés par une agrégation régulière de petits cristaux de la même forme, sur un groupe de cristaux de quarz prisme très-brillans; Cornouailles.
10. Jaune pâle , grands et petits cristaux, dont les faces sont un peu bombées , avec un peu de zinc sulfuré noir ; Chivato^
3™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. 5 b\
Solide terminé par douze faces pentagonales éyales. (Dodécaèdre, Haûy.)
Jaune de laiton éclatant , cristal isolé ; île d'Elbe
12. Jaune de laiton trés-éclatant , cristaux engagés entre eux y sans adhérence ; Transylvanie.
i5. Gros cristaux nets , recouYcrts d'une légère couche d'une teinte rougeâtre , avec quarz prisme et chaux carbonatée magnésienne primitive ; Traversella ; Piémont.
4™ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\
Le cube dont les angles sont tronqués. ( Cubo-octaèdre ,
Haùy. )
i4. Jaune de laiton, cristaux très-nets, dans lesquels les faces de Toctaédre sont très-petites et trés-brillantes, engagés dans la chaux fluatée cubique et laminaire verte; Cornouailles.
i5. Jaune pâle éclatant, cristaux très-nets, engagés entre eux , et dont quelques-uns sont aplatis parallèlement i deux des faces opposées du cube , avec un peu de zinc sulfuré brun^noirâtre , sur chaux carbonatée ; Ghivato , Pérou.
16. Jaune de laiton, cristaux très-nets, engagés entre eux, avec antimoine sulfuré aciculaire ; Ghivato.
17. Jaune paie, cristaux nets, engagés entre eux , avec un peu d'argile grise ; Hartz.
18. Jaune de laiton éclatant, cristaux engagés entre eux , sur chaux carbonatée , en petits cristaux de la variété dodécaèdre; Transylvanie.
19. Jaune très-pâle, cristaux à faces bombées , avec quai'z hyalin prisme ; Transylvanie.
30. Jaune de laiton , grands cristaux , dans lesquels les faces du cube sont très-petites , avec baryte sulfatée granulaire; Groenland.
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2 1 • Jaune de laiton éclatant , cristaux engagés entre eux y la plupart aplatis parallèlement à deux des faces opposées du cube f ayec quarz amorphe , cuiyre pyriteux et zinc sulfuré lamellaire ; Freyberg , Saxe.
5"« VABIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p ( j b').
Le cube y dont les arêtes sont ^marjrtW«^.(Cubo-dodécaèdre,
Haiiy.)
22. Jaune de laiton , cristaux nets y engagés entre eux , avec de petits cristaux cubiques de la même substance , sur un groupe de quarz hyalin prisme et de chaux fluatée cubique ; Gornouailles.
23. Jaune de laiton, cristaux dans lesquels les faces du cube sont fortement striées , avec quarz prisme et zinc sulfuré verdâtre , en petits cristaux agglomérés en forme de mamelons; Transylvanie.
24. Jaune de laiton éclatant , cristaux dont les faces du cube sont fortement striées , avec quarz prisme , sur zinc sulfuré grano-lamellaire noir, et chaux carbonatée magnésienne; Transylvanie.
25. Jaune de laiton éclatant, cristaux engagés entre eux , avec chaux carbonatée magnésienne blanc-jaunâtre , en rhomboïdes contournés ; Petorca , Pérou.
26. Jaune pâle , cristaux peu nets , engagés entre eux , avec de petits cristaux de la même substance , disséminés à la surface ; île d'Elbe.
27. Jaune vif, cristaux nets, agglomérés, avec quarz hyalin ; Transylvanie.
28. Jaune de laiton éclatant, cristal isolé , dans lequel les arêtes du dodécaèdre sont émarginées , mais d'une manière trop peu distincte pour une détermination précise ; Traversella, Piémont.
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29. Cristal isolé , dont les faces sont un peu corrodées, et qui offre un aspect particulier à cause du peu d'étendue de deux des faces opposées du dodécaèdre ; localité inconnue.
gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF, a' (^-b").
La variété dodécaèdre , combinée avec les faces de T octaèdre, ( Icosaèdre , Haûy . )
30. Jaune de laiton éclatant, cristaux nets, sur quarz amorphe et prisme ; Norwège.
7™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a^ a\
L'octaèdre régulier y dont les angles solides sont remplacés par de petites pyramides quadr angulaires. ( Fig. 2 , pi. LXVIL)
3 1 . Jaune pâle , cristaux dont quelques-uns sont simplement octaèdres , et d'autres appartiennent à des variétés plus compliquées , avec quarz prisme 5 Cornouailles.
gmo VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. p\{h h h ).
Solide formé de six rhombes et de 24 trapézoïdes. (Triacontaèdre , Haûy. )
32. Très-gros cristal isolé , jaune de laiton éclatant, dans lequel les faces du cube sont les faces dominantes ; Traversella , Piémont.
9"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a^ (^ ft').
La variété icosaèdre avec les fa^es du cube» ( Cuboîcosaèdre, Haùy. )
i32 FER SULFURÉ,
53. Cristal isolé, d'un jaune trés-pâle; Cornouailles. 34. Cristal isolé , jaune de laiton ; Trayersella , Piémont.
55. Jaune de laiton éclatant, cristaux engagés entre eux, avec chaux carbonatée et zinc sulfuré noir ; Transylvanie.
10"" VAMÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p ft* (^ *')•
Le cube, dont les arêtes sont doublement émarginées* (Fig. 3,pl.LXVII.)
56. Jaune pale , gros cristaux engagés entre eux, sans adhérence; Traversella.
11™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' (^ i').
Le cube y dont Us arêtes sont doublement dmaryinées, (Fig. 4,pl.LXVIlI.)
57. Gros cristal isolé dont les faces primitives sont fortement striées ; Brésil.
58. Jaune de laiton éclatant , cristaux nets , striés parallèlement aux intersections des faces du cube avec les faces du dodécaèdre , avec quarz hyalin prisme , chaux carbonatée magnésienne j à base de plomb sulfuré ; Transylvanie.
12""* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a^ (^ b^).
La variété cubo-octaed^'e dans laquelle les arêtes du cube sont émarginées, (Fig. 5, pl.LXVIII.)
5g. Jaune de laiton, cristaux nets, engagés entre eux, dans lesquels les faces i' sont très-étroites , et les faces tf' très- petites, avec un peu de quarz amorphe; Cumberland.
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iS"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p O^ {\h*).
La variété cuho^odécahdre y augmentée des faces de la modification a'. (Fig. 6, pi. LXVIII. )
4p. Jaune yîf , grands cristaux engagés entre eux ; sur les faces du cube on aperçoit de petites lames octogones de la même substance qui s'élèvent en escalier j Transylvanie.
2 X i f l4™" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. p(~b )^(i b b ).
La variété pantogène , avec les faces primitives* (Fig. 7, pi. LXVIII. )
4i* Jaune pâle , grands cristaux engagés entre eux, avec cbaux carbonatée métastatique , sur calcaire gris, coquillierjDerbyshire.
42. Cristal isolé , jaune de laiton éclatant , aplati parallèlement à deux faces opposées du dodécaèdre ; Trayersella, Piémont.
Cristal isolé, jaune de laiton éclatant, dans lequel
i i i les faces de la modification ^b b b ) sont les faces dominantes, et sont fortement striées parallèlement à leurs intersections avec les faces deToctaèdre; Traversella.
44. Cristal isolé, jaune de laiton éclatant, dans lequel les faces p et celles de la modification (5 *') sont très-petites ; une portion du cristal est recouverte d'une croûte peu épaisse de la même substance, d^un jaune-blanchâtre ; Traversella.
l5"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. «(5^)5 (* * *)•
La variété précédente sans les faces p, mais augmentée de
celles de la modification a'. (Triforme , Haûy.)
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45. Jaune de laiton éclatant , cristaux dont quelques-uns n'offrent pas la modification a% et appartiennent ainsi à la Tariétépantogèue; Trayersella, Piémont.
46. Très-gros cristal , très-net, d'une teinte rougeâtre â la surface , sur chaux carbonatée magnésienne rhomboïdale; Trayersella.
47. Jaune de laiton vif, gros cristal, avec fer oligiste en lames éclatantes ; île d'Elbe.
48. Très-gros cristal isolé , jaune de laiton foncé , avec chaux carbonatée magnésienne en petits rhomboïdes primitifs ; Traversella.
a r èi
l6™» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p {^b )|(J b b )• La variété cubo-dodécaèdre , augmentée des faces de la modification i (b' ^ b*). (Fig. 8, pi. LXVHI.)
49. Cristal isolé , jaune de laiton, dans leqpiel les faces de
la modification l{b b b ) ne sont pas symétriquement Tepétées; Traversella.
17»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p A* a* ( | A').
La onzième variété, augmentée deê faces de Poctaèdre. (Fig.9,pl.LXVni.)
50. Gros cristaux nets, engagés entre eux, enduits d'une légère couche rougeâtre ; Traversella.
l8"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
p(ii'')i(yj^i*)i(A*AV).
La quatorzième variété, émarginée à Fendroit des inter-
1 si 5
sections des faces de la modification \(b b b )«(Fig. 10,
pi. Lxvra. )
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5i. Cristal isolé y jaune de laiton éclatant ; Traversella , Piémont.
ïg^* VARIÉTÉ, 8IGMB REPRÉSENT. P a (^h )l{b b b).
La variété ieosuedre, émarginée êur iatties le4 nréteê. (Fig. ii,pl.LXVni.)
Cristal isolé, jaune de laiton éclatant ; Traversella
La quatorzième variété , augmentée ieê faeeê de ht mûdification l{b' b i*). (Fig. 12 , pi. LXVIII. )
53. Cristal isolé , jaune de laiton éclatant , auqpiel adhère un peu de fer oligiste ; Traversella.
21«« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT. P «* ( 5 ^ ) j (* * * >
U octaèdre régulier, dont lee anglee eolidee eont remplacée chacun par eept faces. (Fig. i5, pi. LXVIII.)
54. Jaune de laiton, deux petits cristaux nets, placés vers le sommet d'un cristal de quarz hyalin prisme ; Cornouoilles.
La vingtième variété, augmentée dee facee de Vocta^dre. (Fig.i4,pl.LXVin.)
55. Jaune pftle , cristaux trèsHnets , de diverses grandeurs , sur une roche quarzeuse mélangée ; Petorca , Pérou.
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56. Cristal isolé , jaune de laiton éclatant ; Traversella , Piémont.
p(iA')i(i'iV)K*'***^3(*^ ****)•
La vingtième variété, émarainée à Vendrait des intersec tions des faces ^ (b* b b ). ( Fig. i5 , pi. LXVIII. )
57. Cristal isolé, jaune de laiton très-éclatant , dans lequel les faces du cube sont trés-étroites ; Traversella.
24"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b^ a^ (^ h*)a\
La variété cubo^cosaedre , augmentée des faces h^ et a*. (Fig. 16, pi. LXVIII.)
58. Cristaux peu nets, recouverts d'une légère couche brun-rougeâtre , avec quelques cristaux de baryte sulfatée ; Traversella.
25"* VARIÉTÉ, SIGN. REPR.JI? a H b )^ {b b b )^{b b b ).
La dix-neuvième variété, émarainée à rendrait des inter-
sectians des faces de la tnadificatian ~ (b b b ). (Fig. 17, pi. LXVIII.)
5g. Jaune pâle, cristaux agglomérés, sans adhérence; Chivato Pérou.
lia l à" "5
26™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p a b {^Ù )^(b b i ).
La variété bifere , augmentée des faces du cube. (Fig. 18 , pl.LXVIIL)
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6o. Jaune de laiton , petits cristaux nets, disséminés dans rintérîeur d'un gros cristal de quarz prisme , dont les faces de la pyramide ont été polies ; département de Tlsère.
La vingt^troiêième varUté, augmentée des faces 9l eth .
(Fig. ï9 , pi. Lxvm. )
61. Très-gros cristal isolé, jaune de laiton éclatant, miroité, d'une netteté parfaite} Trayersella, Piémont.
FORMES INDÉTERMINABLES
62. Jaune de laiton , gros cristaux indistincts , offrant les faces du cube, et aussi aux angles quelques-unes des faces
des modifications a e\.\{h b h )'^ Chuchunco , district de Maule, Pérou.
63. Jaune pâle, gros cristal indistinct, avec d'autres plus petits, sur un groupe de quarz prisme blanchâtre ; Cornouailles.
64. Jaune de laiton , cristaux indistincts , engagés entre eux , dans le talc grisâtre endurci , avec talc vert d'émeraude laminaire, et quelques grains de fer oligiste ; Taberg, Suède.
65. Jaune-verdâtre , cristaux empilés, sur quarz prisme, avec zinc sulfuré lamellaire ; Transylvanie.
66. Irisé , petits cristaux recouvrant du fer sulfuré mamelonné , avec de petits cristaux de (juarz prisme trèsbrillans; Devonshire.
67. Jaune et irisé, très-petits cristaux agglomérés , avec chaux carbonatée magnésienne en rhomboïdes primitifs ; Devonshire.
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68. Jaune de laiton , cristaux indistincts , à^loméiés , fcNrmanI desmam^lons^et de grosses lames irrégulièrement arrondies sur les bofds ^ avec chaux carbonatée équiaxe ; Northumberland.
6g* Jaune de laiton très-éclatant , petits cristaux recouvrant la paroi extérieure d'une stalactite quarzeuse; Nortbumberland.
70. Jaune de laiton éclatant^ petits cristaux culoi^pies et cubo-octaèdres ^ formant des lames, minces y croisées, sur lesquelles sont disséminées de petits cristaux noirs , éclatans y de zinc sulfuré ; Frejberg, Saxe.
71. Jaune-verdâtre , petits cristaux indistincts §ivec baryte sulfatée ; Hongrie.
72. Deux masses sphéroïdales aplaties , à la surface desquelles on distingue les faces des petits cristaux cubiques dont elles sont composées , avec scbiste bitumineux; Mexique.
En cassant les morceaux semblables, de cette localité, on trouve ordinairement, dans l'intérieur, du mercure natif, ce qui explique leur poids considérable.
73. Jaune-rougeâtre, cristaux dont plusieurs appartiennent à la variété cubo-octaédre, formant une stalactite cylindroïde y renfiée dans une partie ; Derbysbire.
74. Jaune-verdâtre , mamelon alongé , recouvert de petits cristaux indistincts ; Hartz.
76. Jauiie-grisâtre, mamelon en forme de champignon, formé de petits cristaux indistincts, étroitement engagés entre eux, et placé à Textrémité d'un cristal de quarz , avec chaux phosphatée péri-dodécaèdre j Bohême.
76. Jaune-verdâtre, mamelons alongés, formés d\ine agglomération de petits cristaux cubo-octaèdres ; Hartz.
^y. Jaune bronzé ^ mamelons à surface lisse; Nafwerberg, Norwège.
Lamellaire, jaune de laiton, lames croisées dans
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toutes les directions , mélangées d'i|n peu de quarz amorphe ; Chivato , Pérou.
79* Lamellaire, jaune de laiton , dans la terre yerte de Werner ; Chivato , Pérou.
80. Jaune de bronze , sur chaux fluatée cubique , avec zinc sulfuré; Derbyshire,
81. Érranu/aiV^^ jaune-blanchâtre, d'un grain trés-fin formant une masse dont la surface présente un poli naturel ; Freyberg , Saxe.
62. Jaune de laiton y à surface d'un poli naturel; Argolo, Piémont.
83. Plaque rectangulaire polie, jaune de laiton éclatant ( miroir des Incas) ; Pérou.
84. Pêeudomorphiquey modelé en prismes hexaèdres, nets , irisés , avec zinc sulfuré laminaire noir , et quarz prisme ; Freyberg , Saxe.
85. Modelé en prismes hexaèdres , aplatis, visiblement formés de petits cubes , avec zinc sulfuré noir et quarz prisme ; Freyberg.
86. Modelé en prismes hexaèdres dont les bords des bases sont émarginés, avec de petits bouquets de quarz prisme, et zinc sulfuré lamellaire ; Freyberg.
87. Modelé en corne d'Ammon, recouverte de petits mamelons formés de petits cristaux delà même substance; Derby shire.
FER OXIDÉ ÉPIGÈNE.
88. Trois cristaux isolés de la première variété, dans lesquels l'épigénie n'est que superficielle ; Brésil.
89. Cristal isolé, très-net, aplati parallèlement à deux des faces opposées ; Mûnden , Hanovre.
90. Gros cristal isolé brun , alongé et strié , avec un peu detalcetde quarz ; Béresof,£kathérinebourg, Sibérie.
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g 1 . Brun foncé , deux petits groupes de cristaux croisés ; Mûnden , Hanovre.
92. Brun, grands et petits cristaux, avec quarz hyalin prisme; Brésil.
gS. Brun, cristaux nets dans le talc jaunâtre grano* lamellaire ; Bérésof, Ekathérinebourg , Sibérie.
g4. Brun , grand cristal groupé avec d'autres moins grands; Brésil.
g 5. Brun-noirâtre, gro? cristaux engagés entre eux, sans adhérence ; Bérésof.
g6. Brun , cristaux engagés entre eux, sans adhérence ; Mûnden.
g7. Brun foncé , cristal isolé, de la variété dodécaèdre ; Brésil.
g8. Brun foncé , un plus gros cristal de la même variété ; Brésil.
gg. Deux cristaux croisés^ dont les axes sont perpendiculaires ; Brésil.
100. Brun-noirâtre, gros cristal net, sur un groupe de quarz prisme ; Bérésof.
101. Brun, gros cristaux engagés entre eux, surfer hydro-oxidé terreux , avec quelques cristaux de quarz hyalin prisme ; département de llsère.
102. Deux cristaux isolés, de la variété cubo-octaédre ; Brésil.
io3. Gros cristaux nets, croisés; Traversella , Piémont.
io4. Cristal isolé, de la variété cubo-icosaédre ; Brésil.
io5. Brun foncé, cristaux dans lesquels les faces pet celles de la modificatipn (^ i") sont très-petites, et qui se présentent sous Taspect d'octaèdres empilés , serrés les uns contre les autres , formant une masse sphéroïdale;Saint- Just, département de TOise.
106. Trente-cinq cristaux isolés, dont les faces homologues ont des étendues inégales, ce qui rend assez dif-
ficile de déterminer la variété à laquelle ils appartiennent ; Trayersella, Piémont.
107. Petit groupe de cristaux bruns, offrant la vingtunième variété sans les faces p; Mûnden, Hanovre.
io8. Cristal isolé brun foncé ; Brésil.
T 09. Cristal isolé, de la vingt-unième variété sans les faces de l'octaèdre; Brésil.
110. Brun, cristaux indistincts, agglomérés formant une masse arrondie; Vilsbourg, Bavière.
111. Brun , grands cristaux croisés , avec de petits cristaux brillans de quarz ; Bérésof , Ekathérinebourg, Sibérie.
112. Brun clair, modelé en prismes hexaèdres, avec épidote bacillaire, et axinite ; département de Tlsère.
annotations.
Le cristal du numéro 61 est remarquable non-seulement par sa netteté , mais aussi par son volume. Il a environ un pouce et demi de diamètre ; il est composé de 1 1 o faces , et toutes celles qui appartiennent à une même modification ont à peu de chose près la même étendue , et possèdent le même degré de lustre.
On a proposé de prendre pour la forme primitive du fer sulfuré le dodécaèdre à faces pentagonales dont le signe représenta tatif est (5 i*), parce que les diverses modifications que présentent les cristaux de cette substance sont situées symétriquement par rapport à ce solide ; et qu'en faisant dériver les formes cristallines du cube , on observe au contraire , qu'elles ne sont composées, la plupart, que de la moitié du nombre des faces qu'exige la loi de symétrie. Mais dans cette hypothèse on perd en simplicité, ce que l'on parait gagner en régularité. Le cube d'ailleurs n'est pas la seule forme primitive qui offre des formes secondaires dérogeant à la loi de symétrie.
SEPTIÈME ESPÈCE
Caractères définie*
BBRziLius. Formule chimique.
jénalyse. Fer 45,07. ^'^*-
Soufre .... 53,35.
Manganèse. . 0,70.
Silice 0,80.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 106* 2', dans lequel le rapport d'un côté de la base à la hauteur est à peu prés celui des nombres 20 et 19.
Clivage* Parallèle aux faces de la forme primitive.
Peianteur spécifique. 4.678, 4,847*
Caractères indéfinis.
Chimiques. Un fragment exposé à la flamme d'une bougie , donne une fumée légère, accompagnée d'une odeur de soufre , et jamais d'une odeur d^ail.
Cassure. Inégale , granulaire.
Dureté. Raie le feldspath , et est rayé par le quarz.
Couleur. Diverses nuances de blanc- jaunâtre; lustre métallique.
l'^* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m e\
Prisme rhomboïdal droit, dont les bases sont oblitéréa par les faces qui remplacent les angles aigus des bases* ( Quaternaire , Haûy . ) 1 . Jaune-verdâtre , cristaux confusément engagés entre
eux , sur quarz bleuâtre , avec plomb sulfuré lamellaire ,
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et spath perlé en petits rhomboïdes contournés; Clausthaï y Hartz.
2. Jaune-yerdâtre 9 cristaux assez gros , dentelés , ayec plomb sulfuré, chaux carbonatée^ fer carbonate , et barjrte sulfatée ; Clausthal*
3. Jaune de bronze , cristaux assez gros ^ sur chaux carbonatée; Derbyshire.
2me VARIÉTÉ , SIGNE REFBÉSENTA'HF. p m e^.
Prisme rhomhoïdal droit dont les angles aigus sont remplacés. (Fîg. 2 , pi. LXIX.)
4. Jaune de bronze, cristaux trés-alongés et courbés dans le sens de la petite diagonale, ayec un peu de plomb sulfuré et de chaux fluatée ; Derbyshire.
3°* VABIÉTÉ, SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, m e\
Macle formé de 5, 4: ou 5 segmens réunis autour d'un axe commun, parallèlement auûp faces latérales de la forme primitive, ( Péritome unitaire, Haiiy. )
5. Jaune-blanchâtre, éclatant, petits cristaux entassés sur schiste; Cook's Kitchen, Cornouailles.
4™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENT, m 6* e*.
Cristaux groupés de la même manière que dans laj^ariété précédente. (Péritome uniquaternaire , Haiiy. )
6. Blanc-jaunâtre , cristaux à arêtes saillantes, dont les faces sont fortement striées, sur un groupe de quarz prisme ; Cornouailles.
j. Jaunâtre, cristaux engagés entre eux, avec fer sulfuré cubo-icosaédre ; Littmitz , Bohême.
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8. Jaunâtre, grands et petits cristaux, avec fer sulfuré octaèdre, cubo-octaèdre , et cubo-icosaèdre , en cristaux dans lesquels les faces de Toctaèdre sont les faces dominantes ; Littmitz, Bohême.
9. Jaune de laiton éclatant , cristaux nets, avec fer sulfuré cubo-icosaèdre dans lesquels les faces de Toctaèdre sont très-petites ; Littmitz.
10. Jaune-blanchâtre , grands cristaux , avec fer sulfuré en cristaux entassés ; Littmitz.
11. Jaune de laiton éclatant, cristaux engagés dans une marne grise j environs de Douvres , Angleterre.
FORMES INDÉTERMINABLES
12. Jaune-verdâtre , gros mamelons engagés entre eux, formés d'une agglomération de petits cristaux qui appartiennent à la deuxième variété , avec chaux carboDatée métastatique, fer carbonate lenticulaire, et un peu de zinc sulfuré ; Freyberg , Saxe.
i5. Noirâtre, dendritique, sur du quarz; Hackedals, Norwège.
1 4. Gros cristaux dentelés, passant à l'état de fer hydrooxidé brun ; Derbyshire.
i5. Brun clair, lames irrégulières peu épaisses, et croisées deux à deux ; Derbyshire.
16. Jaunâtre , aiguilles divergentes , sur quarz amorpbe et prisme ; Derbyshire.
annotations.
L'analyse prouve que cette espèce est composée de fer et de soufre dans les mêmes proportions que l'espèce précédente. Les deux substances ont des formes incompatibles, et offrent ainsi un nouvel exemple de dimorphisme.
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HUITIÈME ESPÈCE
FER SULFURÉ MAGNÉTIQUE
Caractères définù.
HATCHETT. ROSE. Formule chimique.
Analyse. Fer. . • 63,5o. . . . 60,62. FeS4 + 6FeS-. Soufre , 36, 5o. . . . 38,78.
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier, dans lequel un des côtés de la base est à peu près égal à la hauteur.
Clivage. Parallèle aux faces latérales, et à la base de la forme primitive. Ce dernier clivage est celui qui s'obtient le plus facilement.
Pesanteur spécifique. 4,63].
Caractères indéfinis.
Chimiques. Solubledans lacide sulfurique étendu d*eau. Exposé au chalumeau , seul sur le charbon , devient rouge à la flamme extérieure, et se transforme par le grillage en oxide de fer.
Cassure. Régale , quelquefois conchoïdale.
Dureté, mie la chaux carbouatée, rayé par le feldspath.
Couleur. Jaune de bronze , mélangé de rouge ; Tendroit gratté avec un couteau est d un gris noirâtre ; lustre métallique peu éclatant.
Magnétisme. Agit faiblement sur l'aiguille aimantée.
FORMES INDÉTERMINABLES
I. Laminaire, jaune de bronze, grandes lames , avec un peu de zinc sulfuré laminaire noir , et quelques grains de
i46 FER SULFURÉ MAGNÉTIQUE, quarz ; on voit aussi sur ce morceau un cristal assez gros en prisme hexaèdre, engagé dans la gangue et dont les bases sont obtenues par le clivage ; Bodenmais , Bavière.
2. Laminaire f ja.une de bronze, avec un peu de zinc sulfuré laminaire noir ; Bodenmais.
Jaune de bronze, laminaire et massif; Bodenmais
4. Jaune de bronze, petites lames lenticulaires, sur du plomb sulfuré laminaire , avec un peu de quarz et de fer bydro-oxidé; Andreasberg, Hartz.
5. Jaune de bronze, en veines dans un dïorite ; environs de Nantes.
6. Amorphe , jaune de bronze , petites masses disséminées dans la chaux carbonatée laminaire blanche ; Saie.
Jaune de bronze, avec une teinte rougeâtre ; Norvrège
8. Jaune de bronze , amorphe et fibreux , avec cuivre pyriteux j environs de Nantes.
annotations.
On a trouvé cette substance en petits cristaux, en grains, et en petites lames, dans plusieurs pierres météoriques. La forme et les angles des cristaux mesurés par M. -G. Rose s'accordent très-bien avec le résultat des observations du comte de Bournon. On voit encore ici que dans la forme primitive , l'un des côtés de la base est à peu près égal à la hauteur comme cela a lieu dans le plus grand nombre des substances dont les formes dérivent d'un prisme hexaèdre régulier.
L'analyse de M. Hatchett correspond beaucoup mieux à la simple formule Ye S* qu'à celle donnée par Berzélius. D'après la première le fer sulfuré magnétique contient un atome de fer et deux atomes de soufre; d^'après la seconde 7 atomes de fer et 16 atomes de soufre.
NEUVIÈME ESPÈCE
Caraetèreê définis.
VAVQUELIir. 8AU88VRE.
Analyse» Carbone 92. . . 96.
Fer 8. . . 4.
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier.
Clivage. Parallèle à la base de la forme primitive. Pesanteur spécifique. 2,0891.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau est infusible y et inattaquable par les flux.
Cassure, Inégale.
Dureté. Facile a gratter avec un couteau. '
Couleur. Gris de fer sombre; il laisse sur le papier des traces de sa propre couleur ; lustre métallique.
VARIÉTÉ
La forme des eristaua? ne paraît pas pouvoir se dériver d'un prisme hexaèdre régulier.
1. Gros cristaux gris de fer , engagés entre eux sans adhérence; localité inconnue, peut-être Groenland.
FORMES UMDÉTERMIIHABLES.
2. Gris de fer, petites lames hexaèdres dans la chaux carbonatée grano-lamellaire; Wunsiedel, Franconie.
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3. Gris de fer, petites masses arrondies dans la chaux carbonatée grano-lamellaire ; Wunsiedel , Franconie.
4. Gris d acier éclatant, petites masses laminaires , avec pyroxène en prismes octaèdres sans terminaisons distinctes, titane sîlicéo-calcaire jaune-brunâtre, et un peu de cleavelandite blanche; Rogers Rock près du lac Champlain , New-York.
morp/ie^gris de fer; Borrowdale, Cumberland
6. Gris de fer , offrant une cassure légèrement conchoïdalejMalaga.
7. Gris de fer, formant une couche assez épaisse mélaugée de cuivre pyriteux, sur du quarz amorphe ; Griesbach, Bavière.
annotations.
Les cristaux de fer carburé qui ont été trouvés jusqu'ici ne sont pas suffisamment nets pour fournir les données nécessaires à la détermination des dimensions de la forme primitive. Ceux qui forment le premier numéro des morceaux qui précèdent sont assez grands , mais ils sont incomplets ; leur forme parait se rapporter à un prisme rhomboïdal droit ; ils résultent peut-être d*une pseudomorphose.
Les diverses analyses de cette substance ne donnent pas exactement la même quantité de fer, mais celle qui en donne le plus conduirait à considérer un atoiie de fer carburé comme composé d'un atome de fer et de plus de cent atomes de carbone. Dans le carbure de fer qui se forme dans les fourneaux , les proportions sont sensiblement les mêmes.
DIXIÈME ESPÈCE
Caractères définis,
VAUQT7ELiir. Formule ohioiique.
^wo/yw. Oxide de fer .... S;. C s*+4f's'.
• Chaux 12.
Silice 29.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 111° 10', dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu près celui des nombres 4 et 3.
Clivage. Parallèle à la modification A'.
Pesanteur spécifique . 5,825 ^999^-
Caractères indéfi/nis.
Chimiques. Soluble dans l'acide muriatique. Chauffé à la simple flamme d'une bougie , il devient magnétique. Exposé au chalumeau , se fond aisément en un verre opaque.
Cassure. Inégale ^ ayant un éclat un peu gras.
Dureté. Raie fortement le verre , et est rayé par le feldspath.
Couleur. Le noir foncé , tirant quelquefois sur le brun ; opaque; lustre imparfaitement métallique.
l'*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m b' y^
Prisme octaèdre, terminé par un sommet tétraèdre. (Fig. 2, pi. LXK.)
1. Noirâtre, cristaux alongés, souillés de fer hydrooxidé , sur pyroxène fibreux-radié , avec quelques cristaux de quarz; cap Calamita, île d'Elbe.
5 il*
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jme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, g^ V a\
Prisme tétraèdre^ terminé par une pyramide tétraèdre dont deux de* arêtes obliques sont émarginées. ( Fig. 5 , pi. LXIX.)
2. Noir , éclatant , cristaux nets , alongés , sur pyroxène fibreux; Rio-la-Marina , île d'Elbe.
3. Noir , cristaux nets, alongés^avec pyroxène aciculaire étoile , souillé de fer hydro-oxidé ; Rio-la-Marina.
4. Noir brillant , cristaux engagés entre eux, avec quarz hyalin prisme , sur pyroxène aciculaire , souillé de fer hydro-oxidé ; Rio-la-Marina.
5. Noir éclatant, gros cristaux engagés entre eux, avec quare et pyroxène ; cap Galamita, île d'Elbe.
6. Noir , cristaux groupés , dont les faces terminales sont un peu chal:oyantes , avec de très-petits cristaux de quarz hyalin prisme , disséminés sur le morceau; cap Galamita.
7. Très-gros cristal isolé, dont les faces latérales sont souillées de fer hydro-oxidé , et sur lesquelles sont disséminés de petits cristaux cubiques et cubo-octaèdres de fer oxidé épigène 5 Rio-la-Marina.
8! Noir éclatant , avec quarz hyalin prisme et un peu de pyroxène radié; cap Galamita.
5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ h' a\
La variété précédente avec les faces latérales primitives. (Fig. 4, pi. LXIX.)
9. Noir brillant, gros cristaux groupés, sans adhérence cap Galamita.
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4ine VARIÉTÉ , SIGNK REPRÉSENTATIF, m g^ h^ b' a\
La variété précédente , doublement émarginée à Vendrait des intersectiom des faces m. (Fig. 5, pi, LXIX.)
10. Noir éclatant, cristaux très-nets, ofirant les deux sommets, ayec un peu de pyroxéne fibreux radié; Riola-Marina , île d'Elbe.
5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m y' K" b' a" «'.
La variété précédente , augmentée des faces de la modification e\ (Fig. 6, pi. LXIX.)
11. Noir, cristaux déliés, alongés, dont quelques-uns sont souillés de fer hydro-oxidé, avec quarz et pyroxéne; capCalamita, ile d'Elbe.
FORMES INDÉTERMINABLES
12. Noir éclatant , cristaux déliés, alongés, la plupart sans terminaisons distinctes , avec pyroxéne aciculaire , en petites aiguilles courtes et déliées , d'un vert-grisâtre ; Rio-la-Marina.
ï 3. Bacillaire , noir, souillé d'un peu de fer hydro-oxidé ; Rio-la-Marina.
i4. Noir, avec quarz et pyroxéne; cap Calamita.
i5. Noir éclatant , formant une masse aciculaire radiée, avec pyroxéne ; Rio-la-Marina.
i6. Noir de charbon , prismes arrondis, altérés, dans du pyroxéne décomposé ; Rio-la-Marina.
17. Noir, petites masses indistinctement cristallisées , dans le fer carbonate brun clair ; Sibérie.
Massif noir éclatant , résineux ; île d'Elbe
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annotations.
On a déjà euToccasion de faire remarquer Tisomorphisine des silicates de fer et de magnésie. On sait d'ailleurs que la chaux, la magnésie et le bi-oxide de fer sont des bases isomorphes, on aurait donc pu présumer, d'après la formule chimique dufercalcaréo-siliceux, quelesformes de cette substance seraient semblables à celles du péridot. Il paraît cependant qu'elles en diff'èrent essentiellement , quoiqu'elles dérivent aussi d'un prisme rhomboïdal droit ; car parmi les divers prismes que l'on peut prendre pour forme primitive , dans les deux substances, il n'y en a pas deux dont les dimensions soient à peu près les mêmes. Il serait bien intéressant d'examiner dans quels cas les substances qui résultent du mélange, ou de la combinaison de corps isomorphes , affectent une forme différente de la forme commune aux principes composans.
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ONZIÈME ESPÈCE
CRICHTONITE.
Caractère* définis,
Analyie, D'après Berzélius cette substance est composée d'oxide de fer et d'oxide titanique.
Forme primitive. Rhomboïde aigu de 61° 27'.
Clivage. Parallèle à la modification a\ Pesanteur spécifique. 4.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau; fondue avec le sel de phosphore , donne un Terre qui , après Tévanouissement de la couleur due à Toxide de fer, devient rouge en se refroidissant.
Cassure. Conchoïdale , éclatante.
Dureté. Raie la chaux fluatée , mais ne raie pas le yerre.
Couleur. Le noir éclatant j opaque ^ lustre métallique.
Magnétisme, N'agit pas sur l'aiguille aimantée.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. /? a".
Le rhomboïde primitif, dont les sommets sont tronqués, (Fig. 2 , pl.;LXIX.)
2™» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' a\
la variété précédente , dans laquelle les bords supérieurs du rhomboïde primitif sont émarginés. (Fig. 5, pi. LXIX.)
1. Noire, petits cristaux nets , placés sur un groupe de quarz prisme, chlorité; département de l'Isère.
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u4nnotations,,
M. Mohs a séparé' des minéraux réunis sous le nom de fer oligiste 9 certaines variétés dont il a formé une nouvelle espèce , à laquelle il a donné le nom de fer axotome. Il fait observer lui-même que les caractères de cette nouvelle substance ressemblent beaucoup à ceux de la crichtonite. Le fer axotome paraît être isomorphe avec le fer oligiste. D'après M. Mohs , le rhomboïde dont les formes de cette substance peuvent être dérivées ne diflfère que d'une minute dans la mesure de ses angles de la forme primitive du fer oligiste. On pourrait aussi rapporter les formes cristallines de la crichtonite au même rhomboïde ; sans être obligé d'employer des sigties cristallographiques compliqués 5 mais il faut observer cependant qu'un rhomboïde aussi aigu que celui oflFert ordinairement par les cristaux de cette substance , et mesurant à quelques minutes près le même angle, peut se'dériver par un décroissement assez simple d'un grand nombre de rhomboïdes. Les autres caractères communs au fer axotome et à la crichtonite , sont le clivage , la couleur , l'éclat et la dureté. Il y en a encore un qui , peut-être, est plus important que ceux qui précèdent. Dans les cristaux de fer axotome il arrive souvent que certaines modifications n'oflrent que la moitié du nombre des faces qu'exigerait la symétrie , comme dans la chaux carbonatée magnésienne. On observe aussi quelquefois la même chose dans les cristaux de crichtonite.
DOUZIÈME ESPECE
FER HYDRO-OXIDÉ.
Caractère* définis.
d\ubuis80n. Form. chim.
Anal. Trioxidç de fer . . . 82. . . 84. F Aq .
Eau i4. . . 11.
Oxide de manganèse. 2. . . 2.
Silice 1. . . 2.
Variété fibreme. Variété compacte.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit, dans lequel rincîdence des faces latérales est de 96** i4', et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des nombres 10 et g.
Clivage. Parallèle à la modification jr'.
Pesanteur spécifiqi4€, 3.g22...4,02.
Caractères indéfinis.
Chimiqties. Soluble dans lacide nitro-muriatique chauffé. Exposé au chalumeau , devient noir et magnétique ; se fond avec le borax en un verre vert ou jaune ; donne de l'eau dans le matras , et pour résidu de Toxide rouge.
Cassure. Varie : dans les variétés compactes , elle est égale et légèrement conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux fluatée,et estrayé par le feldspath.
Couleur. Diverses nuances de brun , et de jaune-brunâtre. Les cristaux sont translucides et d'uu lustre adamantin.
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1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' b\
Prisme hexaèdre, aplati, terminé par un somm£t tétraèdre, (Fig. 2,pl.LXIX.)
2"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ A' b\
La variété précédente , dont les arêtes latérales primitives sont doublement émarginées. (Fig. 3 , pi. LXIX.)
3™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. Wl y* A' A* e\
La variété précédente émarginée à l'endroit des arêtes dintersection les moins obtuses de la pyramide terminale. (Fig. 4, pi. LXIX.)
1. Noir éclatant, petitjSf cristaux brillans , recouvrant des cristaux de quarz prisme ; Botallack , Cornouailles.
2. Brun-noirâtre, petits cristaux déliés, divergens, formant de petits bouquets disséminés sur des cristaux de quarz prisme • avec cuivre pyriteux amorphe ; Botallack.
FORMES INDÉTERMINABLES
3. Rouge foncé, translucide , petits cristaux aplatis, sans terminaisons distinctes , placés sur une couche mince de fer hydro^xidé mamelonné, et fibreux radié dans la cassure , recouvrant une plaque de quarz grossier ; Eisenzeche , Siegen.
4. Rouge foncé , transparent, petites lames octogonales, striées parallèlement à deux de leurs bords opposés, avec fer hydro-oxidé noir , mamelonné , fibreux radié dans la cassure; Eisenzeche.
5. Rouge clair , petites lames minces , croisées , sur une couche de fer hydro-oxidé ; Eisenzeche.
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6. Rouge-noirâtre , et rouge éclatant , lames minces disséminées sur du fer hydro-oxidé ; Eisenzeche, Siegen.
7. Rouge-noirâtre, translucide, petites lames très-minces, sur une lave poreuse ; département du Puy-de-Dôme.
8. Rouge-noirâtre , très-petites lames disséminées sur du fer hydro-oxidé mamelonné , et amorphe ; Eisenzeche.
9. Rouge clair, éclatant, petites lames disposées en forme de mamelons, sur fer hydro-oxidé mamelonné, brun ; Eisenzeche.
10. ^cfcwfatVc , brun, aiguilles très-déliées , formant de petites houppes , renfermées dans des cristaux de quarz prisme; Oberstein, Palatinat.
1 1 . Brun-noirâtre , aiguilles très-déliées , formant de petites houppes, disséminées sur un groupe d'améthyste, d'une nuance jaune-brunâtre , avec un peu de chaux carbonatée laminaire , sur pierre calcaire ; Petrozawotsky , Russie.
12. Fibreux , brun clair , velouté à la surface, avec de petites houppes de la même substance , formées d'aiguilles déliées , divergentes , cuivre pyriteuxet zinc sulfuré cadmifère ; Przibram , Bohême.
i3. Brun clair , formant une couche mince, entre de petits cristaux de quarz prisme, et du fer hydro-oxidé brunnoirâtre amorphe ; Franconie.
i4. Brun, petites masses globuleuses engagées entre elles; Horhausen , Nassau .
i5. Brun, radié divergent, lames minces, très-alongées, avec quarz amorphe blanc , peu translucide ; Antonio Pereira , Brésil.
i6. Gris de fer, d'un lustre satiné; Antonio Pereira.
17. Gris de fer , d'un lustre satiné , fibres très-alongées, contournées , avec fer hydro-oxidé amorphe ; Antonio Pereira.
Brun, fibres contournées, avec cuivre carbonate
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vert fibreux radié , cuivreoxidulé , et fer hydro-oxidé jauaebrunâtre terreux ; Ekathérinebourg , Sibérie.
19. Fibreux y gris de fer , compacte polyhédral à la surface , avec quarz prisme et amorphe ; Antonio Pereira , Brésil.
20. Gros globules engagés entre eux , en couches concentriques, de diverses intensités de brun , et d'une texture fibreuse, et compacte en couches concentriques d'un grisnoirâtre; Antonio Pereira,
21. Brun clair, fibreux radié divergent, d'un éclat métallique argentin à la surface ; Antonio Pereira.
22. Gris-noirâtre , à surface lisse et éclatante , en forme de casque, orné de dendrites, et fibreux radié dans la cassure; Huttenberg, Carinthie.
23. Stalactitiqite , brun dans la cassure et gris-noirâtre à la surface, cylindres alongés, réunis parallèlement à l'axe, offrant dans la cassure transversale une texture fibreuse radiée ; Antonio Pereira.
24. Cylindres contournés, d'un noir très-foncé à la surface , et d'un brun clair dans la cassure; Antonio Pereira.
25. Brun dans la cassure, et noir à la surface , offrant une texture fibreuse radiée dans la cassure ; Huttenberg.
26. Stalactites prismatoïdes et cylindroïdes , noires à la surface et d'un brun clair dans la cassure ; Antonio Pereira.
27. Petit cylindre, d'un noir foncé à la surface , offrant dans la cassure transversale une texture fibreuse radiée , en partie recouvert d'une couche mince , mamelonnée, de la même substance j Huttenberg.
28. Noir éclatant, d'un poli naturel, en rognons compactes, offrant des couches concentriques dans la cassure; Antonio Pereira.
29. Mamelonné y jaMue-bnunàiTe , et brun-grisâtre, d'une texture fibreuse radiée dans la cassure; Ste. -Agnès, Cornouailles.
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3o. J!famefonw«, jaune-brunâtre, et brun-grisâtre, d'une texture fibreuse radiée dans la cassure; Ste. -Agnès , Cornouailles.
3i, Irisé des couleurs les plus riches à la surface, avec quarz amorphe; Mexique.
32. Jaune-cui-vré, luisant, formant une couche, sur du fer hydro-oxidé amorphe ; Hongrie.
Noir , à surface raboteuse; Sibérie
39. Brun-noirfttre, croisé par deux couches de la même substance; Huttenberg, Carinthie.
io. Mamelons d'un gris de fer éclatant , et dont la poussière est rouge, sur des mamelons bruns, d'une texture fibreuse radiée dans la cassure , reposant sur du fer hydrooxidé terreux ; Brésil.
4i. Noir, d'une texture radiée dans la cassure; Siegen, Nassau.
4:2. Noir, luisant, mamelonné et stalactitique, oflfrant une cassure transversale radiée; Siegen.
43. Vert clair et jaune cuivré , sur fer hydro-oxidé amorphe; Huttenberg, Carinthie.
44. 2«rr6Mx,brun-rougeâtre, sur du talcschistoïde, avec quelques petits grains d'or natif; Bérésof, Sibérie.
45. Pseudomorphiyue , brun-rougeâtre , modelé en cristaux indistincts, qui se rapportent à la variété métastatique de la chaux carbonatée ; Saxe.
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4i6.Pêeudomorphique, brun-noirâtre, cristaux creux, modelés sur des dodécaèdres métastatiques , sur fer hydrooxidé terreux; Saxe,
47. Brun, légèrement irisé, recouvrant des dodécaèdres aigus de chaux carbonatée ; Saxe.
Schisteux y brun et jaune-brunâtre; Tœplitz
54. Gris-bleuâtre â la surface , et rougeâtre dans la cassure ; Oberhau , Lusace supérieure.
55. Noirâtre , en veines traversant une pierre de corne; Oberhau.
56. Glohuliforme, brun, en petites masses arrondies, agglomérées, avec fer hydro-oxidé jaune terreux; Tœplitz.
57. Brun, petites masses arrondies, détachées, formées de couches concentriques ; Tœplitz.
Jaune et rouge, encadré par des couches brunes; Sibérie
63. Vert terne , mamelonné et terreux, sur un groupe de quar2(Grûn-Eisenerde); Schneeberg , Saxe.
FER HYDRO-OXIDÉ, i6i
annotations.
La variété décrite dans le n° 3 , et les six qui suivent, est considérée par quelques minéralogistes comme appartenant à une espèce distincte. On lui a donné le nom de Gothite , de Pyrrhosidérite, et de fer pourpré. La forme octogonale des petites lames qu'elle présente n'est pas incompatible avec le système cristallin du ferhydro-oxidé; mais comme elles sont trop petites pour être mesurées , il est impossible de décider si elles peuvent en eflFet se dériver de la même forme primitive.
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TREIZIÈME ESPÈCE
Caractères défi/nis.
BUCHOLz. Formule ohimiqae.
Analyse. Oxide de fer 59,5. ^^ C.
Acide carbonique. . 36,o.
Chaux 2,5.
pe Baireath.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de 107°. Clivage. Parallèle aux feces primitives , et quelquefois aux faces de la modification h\ Pesanteur spécifique. 6,829.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé au chalumeau , noircit , et agit sur Taiguille aimantée , mais ne fond pas. Il se dissout difficilement dans Tacide nitrique, et ne fait qu'une légère effervescence , surtout s'il n'est pas préalablement réduit en poudre. Exposé à l'air il se décompose graduellement.
Cassure, Imparfaite, conchoïdale.
Dureté, Raie la chaux carbonatée,et est rayé par la chaux phosphatée.
Couleur, Différentes nuances de blanc-grisâtre , jaunâtre , et brunâtre," translucide , transparent, opaque; lustre vitreux.
1'® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Rhomboïde obtus, (Primitif, Haùy.)
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1. Brun clair, translucide, cristaux trés-nets, avec de petits cristaux de mercure sulfuré, sur une gangue calcaire; Almaden , Espagne.
2. Jaune doré , petits cristaux, sur quarz amorphe et prisme ; Schemnitz , Hongrie.
3. Jaune doré , cristaux légèrement contournés, recouvrant des lames de baryte sulfatée , avec quarz amorphe et prisme, et quelques petits cristaux de cuivre pyriteuxj Traversella, Piémont.
4. Jaune-grisâtre , grands cristaux à faces un peu bombées, avec quarz hyalin prisme , sur zinc sulfuré dodécaèdre et lamellaire ; Hartz.
5. Blanc-jaunâtre, cristaux empilés, avec fer carbonate lenticulaire, sur du plomb et zinc sulfuré laminaire ; Kapnick, Transylvanie.
6. Grisâtre , petits cristaux , avec chaux carbonatée dodécaèdre et cuivre pyriteux granuliforme; Schemnitz.
7. Gris , petits cristaux , sur un groupe de quarz hyalin prisme, avec un peu de cuivre pyriteux; Schemnitz.
8. Jaune doré , cristaux à faces un peu bombées , engagés entre eux, surfer carbonate lamellaire; Ste.-Marieaux-Mines , dans les Vosges.
9. Jaune, cristaux assez gros, engagés entre eux ; Traversella, Piémont.
Brun clair , petits cristaux agglomérés ; Hongrie
11. Brun clair , et grisâtre, cristaux contournés, engagés entre eux, sur un groupe de quarz hyalin prisme; Hartz.
12. Brun-noirâtre, éclatant, petits cristaux, surfer hydrooxidé brun terreux ; Wunsiedel , Franconie.
i3. Brun foncé, gros cristaux trés-nets , engagés entre eux, avec quarz hyalin prisme ; département de l'Isère.
i4. Orangé-rougeâtre, et gris à la surface, cristaux nets, engagés entre eux, avec un peu de chaux fluatée violette , sur fer oligiste spéculaire; Altenberg, Saxe.
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i5. Jaune, trauslucide , gros cristaux recouverts d'un enduit noir foncé , avec quarz prisme, et chaux carbonatée magnésienne lenticulaire ; département de Tlsére.
i6. Brun, cristaux engagés entre eux, recouverts d'un enduit noirâtre de fer hydro-oxidé , sur fer carbonate laminaire; Carinthie.
17. Gris-noirâtre , grands cristaux engagés entre eux, avec de petits cristaux brillansde quarz hyalin prisme, disséminés à la surface ; Wunsiedel , Franconie.
i8. Jaunâtre , petits cristaux recouverts d une légère couche d'un gris-noirâtre métallique, irisé j mine Viel Abraham, Wunsiedel.
19. Noirâtre , cristaux à faces un peu bombées, avec de petits cubes noirs éclatans, et quarz hyalin rhombifére et prisme, sur un mélange de talc et de fer hydro-oxidé terreux ; département de l'Isère.
20. Grands cristaux à faces bombées , en partie recouverts de manganèse oxidé gris argentin, en très-petits mamelons; Huttenberg, Carinthie.
21. Brun foncé, cristaux engagés entre eux, avec quarz hyalin prisme , sur fer carbonate laminaire , mélangé de fer hydro-oxidé; Traversella, Piémont.
22. Brun foncé, cristaux très-serrés les uns contre les autres, avec fer carbonate laminaire, en lames croisées dans toutes les directions; Traversella.
2«°® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\
Rhomboïde ohtuê. (Équiaxe , Haûy.)
23. Blanchâtre, cristaux creux, groupés de manière à former de petits rhomboïdes primitifs, recouverts en partie d'une couche mince de cuivre pyriteux ; Traversella.
Brun, cristaux creux, groupés; Schemnitz, Hongrie
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25. Jaunâtre, grands cristaux empilés, avec d autres beaucoup plus petits , les premiers sont recouverts d'une légère couclie de fer hydro-oxidé, avec chaux sulfatée trapézienne, et zinc sulfuré lamellaire; Schemnitz, Hongrie.
3™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e .
Rhomboïde très-aigu. (Mixte , Haûy. )
4me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e .
La variété précédente , augmentée des faees du rhomboïde primitif. (Birhomboïdale , Haûy.)
26. Brun-noirâtre, cristaux engagés entre eux, sur quarz amorphe , avec chaux carbonatée primitive , en cristaux entassés ; mine Maudlin , Cornouailles.
5™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\
Le primitif, dont les sommets sont tronqués.- (h^sè^ Haûy.)
27. Brun foncé, grand cristal isolé, presqu'entièrement passé à l'état de fer hydro-oxidé ; Brésil.
28. Jaune pâle, cristaux aplatis pai'allèlement aux faces a', entassés , et offrant un chatoiement produit par la disposition'des lames décroissantes qui renvoient des reflets simultanés , avec chaux carbonatée magnésienne primitive ; Traversella, Piémont.
gme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a* d' .
Prisme hexaèdre régulier. (Fig. 2, pi. LXIX.)
29. Blanchâtre , cristaux aplatis parallèlement aux faces a', avec quarz hyalin prisme, et de petits cristaux de cuivre pyriteux ; Traversella.
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^me VARIETE , SIGNE REPRESENTATIF, e a .
Rhomboïde aigu , tronqué au sommet. ( Fig. 5 , pi. LXX. )
3o. Brun, cristaux nets, engagés entre eux , avec un peu de chaux fluatée laminaire , et un peu de cuivre pyriteux ; Comouailles.
3i. Brun clair, petits cristaux nets , recouvrant presqu entièrement un groupe de quarz prisme , avec chaux carbonatée magnésienne; Cornouailles.
32. Brun, petits cristaux offrant les deux sommets, et dont les faces, surtout les faces terminales , sont un peu bombées , sur quarz prisme et amorphe ; Cornouailles.
53. Brun clair , petits cristaux dont les faces sont toutà-fait bombées , et formant de petits faisceaux , avec fer sulfuré cubo- octaèdre; Cornouailles.
8me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a^ b\
La cinquième variété, émarginée à t endroit des arêtes supérieures du rhomboïde primitifr{Y\g, 4, pi. LXX.)
34. Cristaux très-aplatis parallèlement aux faces o'; présentant sur ces mêmes faces des zones hexagones, alternativement grises et jaunes,, et empilés de manière à former des prismes hexaèdres ; Cornouailles.
54o. Blanchâtre , translucide , cristaux en partie recouverts de bitume , remplissant la cavité d une pierre calcaire; localité inconnue.
9™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p «* b' e\
La variété précédente, augmentée, des faces du prisme e\ ( Triforme , Haiiy . )
35. Cristaux ofirant la même apparence que ceux du n° 34 , avec de petits cristaux de quarz hyalin prisme , très'éclatans 5 Cornouailles.
IQine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' d' d\
Priême hexaèdre, terminé par les faces du rhomboïde primitif, émarginé sur toutes les arêtes. (Fig. 5 , pi. LXX. )
35o. Brun, opaque , cristal dont les faces latérales sont brillantes , sur quarz avec tourmalines aciculaires, vertes j Ekathérinebourg, Sibérie.
36. Brun clair, translucide, gros cristaux très-nets, offrant les deux sommets , sur un groupe de quarz prisme , avec quelques petits grains de fer sulfuré ; Cornouailles.
I l™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* A' d\
Lam£s hexaèdres dont les angles des bases sont remplacés, (Fig. 6, pi. LXX.)
37. Jaune-rougeâtre , cristaux aplatis parallèlement aux faces a', et dans lesquels les faces primitives sont trèspetites, avec fer oligiste lamellaire écailleux j Traversella , Piémont.
FORMES INDÉTERMINABLES
58. Brun clair , petits rhomboïdes contournés , disséminés sur un groupe de cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre, la plupart encroûtés de petits cristaux de quarz prisme , avec quarz amorphe , amphibole vert , fibreux , et fer oxidulé titanifère; Suède.
39. Blanc-jaunâtre, agrégation irrégulière de petits rhomboïdes primitifs , avec fer sulfuré cubique ; Beeralston , Devonshire.
i68 FER CARBONATE.
4o. Blanc , masses arrondies et crétées , formées d une agrégation de petits cristaux primitifs, avec un peu dequarz amorphe; Beeralston, Devonshire.
4i. Lenticulaire, couleur de chair , avec de petits cris taux blancs de chaux carbonatée métastatique y sur fer carbonate lamellaire , souillé de fer hydro-oxidé; Cornouailles.
42. Couleur de chair, sur un groupe de quarz prisme, avec zinc sulfuré noir; Freyberg, Saxe.
43. Jaune-brunâtre, crété, avec quarz prisme el cuivre pyriteux amorphe ; Comouailles.
44. Brun-rougeâtre , avec quarz hyalin prisme, et cristaux maclés de cleavelandite ; département de Tlsère.
45. Brun-noirâtre, petits rhomboïdes contournés, engagés entre eux, avec quarz hyalin prisme et baryte sulfatée, en cristaux de diverses variétés; mine Wildemann, Hartz.
46. Brun foncé , avec de petits cristaux octaèdres de cuivre pyriteux, et chaux phosphatée péridodécaèdre; Bohême.
47. Rouge-brunâtre, recouvert de fer hydro-oxidé,- Traversella , Piémont.
48. Noir, très-petits rhomboïdes lenticulaires, avec fer carbonate lamellaire, formant une croûte épaisse qui enveloppe des masses arrondies d'une brèche; Ring undSilberschnur, Zellerfeld, Hartz.
49. Brun foncé, cristaux lenticulaires, agglomérés; Wunsiedel, Franconie.
50. Noir, mamelons composés de cristaux minces, lenticulaires, formant une croûte épaisse dont la cavité est remplie de plomb sulfuré cubo-octaèdre , et de petits cristaux de fer carbonate brun, en rhomboïdes contournés; Northumberland.
5i. Gris , petits rhomboïdes lenticulaires, agglomérés , formant des lames régulières , rectangulaires , croiséesj Northumberland.
52. Bran clair, mamelons formés de petits cristaux rhomboïdaux, sur un groupe de quarz prisme améthystin; Schemnitz , Hongrie.
55. Brun, mamelons formés de petits cristaux , et en rhomboïdes primitifs contournés , avec fer cabonaté blanc perlé en gros globules} Schemnitz.
54. Jaune-brunâtre , petits cristaux indistincts, recouvrant des cristaux de fer sulfuré blanc , qui sont empilés de manière à former des iils contournés, avec chaux carbonatée équiaxe ; Himmelsfiirst , Freyberg , Saxe.
55. Jaune-brunâtre , petits rhomboïdes contournés , recouvrant entièrement un groupe sphéroïdal de quarz prisme , avec chaux carbonatée en rhomboïdes obtus , groupés en forme de roses 5 Schemnitz.
56. Jaune-brunâtre , petits rhomboïdes légèrement co ntournés , formant de petites branches entrelacées , sur un groupe de quarz hyalin prisme ; Schemnitz.
57. Brun clair, petits rhomboïdes légèrement contournés, formant des dodécaèdres métastatiques creux , sur un groupe de cristaux de roche; Schemnitz.
58. Brun , mamelons formés de petits rhomboïdes contournéi^ , avec chaux carbonatée; Hartz.
59. Cellulaire, brun foncé , mélangé de fer hydro-oxidé ; Schemnitz.
60. Fibreux, grande plaque formée de deux couches composées de fibres parallèles d'un brun clair , et un peu chatoyantes ; Cornouailles.
61. Brun, quatre plaques plus petites, un peu chatoyantes; Cornouailles.
62. Sphéroïdal, brun foncé , en mamelons lisses, offrant des faces de clivages, sur basalte ( sphaérosiderite ); Steinheim,Hesse.
65. Brun foncé, en plus gros mamelons sur basalte; Steinheim.
annotations.
Cette espèce est célèbre en minéralogie par les diverses hypothèses qui ont été faites pour expliquer l'identité que l'on avait cru observer entre sa forme primitive et celle de la chaux carbonatée. Mais ce qu'il y a peut-être de plus remarquable dans son histoire , c'est la longue discussion à laquelle se livre Haiiy , dans la seconde édition de son Traité , pour prouver que la mesure obtenue pour la première fois par WoUaston , pour l'angle du rhomboïde primitif du fer carbonate , et qui depuis a été vérifiée tant de fois par d'autres observateurs, ne peut être exacte. Ce fait est d'autant plus singulier, qu'Haûy possédait l'instrument au moyen duquel l'expérience peut être faite en deux minutes , et qu'il dit lui-même qu'il est dans l'intérêt de sa méthode d'avouer l'erreur qu'il aurait commise. Néanmoins il ajoute que cette erreur est d'autant moins dans l'ordre des possibles que ses mesures ont été repétées un grand nombre de fois avec beaucoup d'attention.
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QUATORZIÈME ESPÈCE
Caractères définie.
Anal. Protoxide de fer, . . 47,60. . 4i,oo. . 43,o.
Acide phosphorique. 62, oo. . 26,4o. . 23, i.
Eau 20,00. . 3i,oo, . 32,4.
l)*EckarUberge. De Bodenmaia. D'AIIejru.
Ces analyses correspondent respectivementaux formules, Fe**P*+ 16 Ay, fl P + 12 Ay, fTp -f 12 kq.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique, dans lequel rincidence des faces latérales est de 108'', celle de la base sur chacune d'elles de io5® 19^ et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur celui des nombres 25 et 29.
Clivage» Très-facile parallèlement d la modification g\
Chimiques. Soluble sans efferyescence dans les acides nitrique et sulfurique. Exposé au chalumeau , décrépite, et, si on le réduit d'abord en poudre, se fond en une scorie noire qui agit sur l'aiguille aimantée.
Cassure. Indistincte.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Différentes nuances de bleu et de bleu-verdatre; lustre vitreux. Les variétés friables se trouvent blanches , mais prennent une teinte bleuâtre quand elles sont exposées à l'air.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, mh a O .
Prisme perihexaedre , terminé par un sommet dièdre. <Fig.2,pl. LXX.)
1. Bleu foncé , peu translucide , petits cristaux dans une lave caverneuse ; Labouiche, Nery, département de TAUier.
2™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g^ h^ e\
Prisme octaèdre , terminé par trois faces, ( Fig. 5 , pi. LXX.)
2. Vert-bleuâtre, transparent, cristal très-net, avec d'autres dont les sommets sont masqués, sur fer sulfuré granulaire , avec zinc sulfuré lamellaire, et fer carbonate aciculaire brun clair ; Comouailles.
3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m JF' A* A* a\
Prisme à dix pans ^ terminé par un plan incliné à Vaxe.
(Fig. 4, pi. LXX.)
5. Vert-noirâtre, cristaux déliés, alongés, dont les sommets sont peu distincts, sur feldspath laminaire verdatre , mélangé de quarz , de mica , de cuivre pyriteux , et de fer sulfuré magnétique ; Bodenmais , Bavière.
4. Vert clair , transparent , cristal net, alongé, avec fer sulfuré cubo-octaèdre, en cristaux étroitement engagés entre eux, et cristaux maclés d'étain oxidé; Cornouailles.
4™° VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ A* A' a' b\
La variété précédente, augmentée des faces de la modification h\ (Fig. 5 , pi. LXX.)
5. Vert clair , transparent, cristal net, alongé, avec d'autres dont les sommets sont masqués, sur fer sulfuré, en cristau^ indistincts , avec de très-petits cristaux de fer carbonate brun clair, translucide, en rhomboïdes aigus, tronqués aux sommets ; Cornouailles.
5mo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ A' A" a' b' d\
La variété précédente, augmentée des faces de la modification à\(Fig. 6,pl. LXX.)
6. Vert-bleuâtre, transparent, cristal net , avec d'autres moins bien prononcés, sur fer sulfuré, et quarz granulaire ; Cornouailles.
gme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSBNT. m g' A* A' b' ft" a' d' d\
La variété précédente, augmentée des faces des modifications}}* età\ (Fig, 7 , pi. LXXO
7. Vert-bleuâtre, transparent, gros cristal, sur fer sulfuré, avec fer carbonate , étain oxidé et quarz ; Cornouailles.
8. Vert-bleuâtre, transparent , cristaux déliés et alongés, avec quarz , fer sulfuré , fer carbonate et étain oxidé ; Cornouailles.
FORMES INDÉTERMINABLES
9. Vert-bleuâtre , translucide, très-gros cristal dont les sommets sont masqués , avec un autre cristal délié , sans terminaisons distinctes , sur fer sulfuré amorphe , avec fer carbonate brun clair, en petits rhomboïdes aigus, tronqués aux sommets , et un peu de zinc sulfuré lamellaire , sur schiste argilleux; Cornouailles.
Bleu clair, translucide, gros cristal indistinct , avec
fer sulfuré cubo-octaèdre et amorphe, et fer carbonate brun clair, mamelonné ; Cornouailles.
11. Bleu clair, transparent , cristaux alongés, dont les sommets sont indistincts , sur une aggrégation de petits cristaux de fer sulfuré cubique et cubo-octaèdre; Cornouailles.
12. Bleu clair et foncé, cristaux déliés, sans terminaisons distinctes , avec fer phosphaté laminaire , fer sulfuré , et fer carbonate brun, inamelonné; Cornouailles.
i5. Bleu clair , translucide , petits cristaux déliés, alongés, divergens , en forme d'éventail, sans terminaisons distinctes, avec de petits cristaux de fer carbonate brun clair, en rhomboïdes aigus, tronqués aux sommets; Cornouailles.
i4. Bleu foncé , petits cristaux indistincts, dans les cavités d'une lave ; Labouiche, Nery , département de l'Allier.
i5. Vert clair, translucide, cristaux alongés ,sans terminaisons distinctes , sur fer sulfuré magnétique ; Bodenmais, Bavière.
i6. Laminaire, bleu foncé, grandes lames, sur une couche mince de talc vert mamelonné, avec de petits cristaux déliés de fer carbonate aciculaire,et un peu de cuivre pyriteux , sur schiste argilleux ; Cornouailles.
17. Bleu foncé et bleu clair , grandes lames , avec fer sulfuré cubique et amorphe, fer carbonate brun clair, en petits rhomboïdes aigus, tronqués aux sommets, et zinc sulfuré lamellaire ; Cornouailles.
18. Vert-bleuâtre, avec chaux fluatée d'un vert pâle, cuivre pyriteux amorphe, et fer carbonate en petits cristaux bruns ; Cornouailles.
19. Vert-bleuâtre, miroité , lames carrées, engagées dans le fer sulfuré cubique et amorphe, sur schiste argilleux 5 Cornouailles.
20. Terreux, bleu foncé , sur marne ; Schwarzbach , Rosenheim , Bavière.
FER PHOSPHATÉ, lyS
2 1 . Terreux , bleu , pulvérulent , dans une bouteille ; Schwarzbach, Rosenheim , Bavière,
22. Bleu foncé', recouvrant une lave scoriforme; Labouicbe, Nerj, département de TAUier.
23. Bleu clair, petites masses pulvérulentes, disséminées sur du fer hydro-oxidé ; Schwarzbach.
annotations.
Les trois formules différentes auxquelles conduisent les analyses qiii ont été faites de cette substance sembleraient indiquer que Ton a confondu , sous le nom de fer phosphaté , trois espèces distinctes. La même forme primitive paraît péanmoins convenir à toutes les variétés cristallisées. Elle diffère peu de celle du cobalt arséniaté ; et comme on sait que les acides phosphorique et arsénique sont isomorphes , et qu'il est probable que les oxides de fer et de cobalt sont dans le même cas , la formule chimique qui conviendra au cobalt arséniaté , pourra décider quelle est celle des trois qui ont été citées qui représente la composition des variétés cristallisées du fer phosphaté.
QUINZIÈME ESPÈCE
FER CHROMATÉ.
Caractères définis,
VAUQUELIir. KLAPROTH. l
jinalt/êe. Oxide de fer. . . . 34,70. . 33, 00. '
Oxide de chrome . 43, 00. . 55,5o. |
Alumine 2o,3o. . 6,00. ,
Silice 2,00. • 2,00.
Forme primitive. Le cube.
Clivage* Parallèle aux faces de l'octaèdre régulier, I
Pesanteur spécifique. 4,4g8. 1
Chimiques. Infusible , mais lorsqu'il a été exposé pen- 1 dant quelque temps à l'action du chalumeau , il agit sur l'aiguille aimantée. |
Cassure. Très-raboteuse.
Dureté. Raie facilement le verre , rayé par le feldspath.
Couleur. Gris-noirâtre, poussière d'un gris cendré foncé ; translucide sur les bords ; lustre métallique.
I" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\
Octaèdre régulier. (Primitif, Haûy.)
1. Petits cristaux isolés, et grains roulés, gris de fer; Barehills , Baltimore, Maryland, Etats-Unis.
FORMES INDÉTERMINABLES
2. Granulaire, gris de fer , avec lépidolite lamellaire cl talc 5 Barehills.
FER CHROMATÉ. 177
3. Lamellaire , gris de fer , avec un peu de chrome oxidé jaunâtxe , terreux ; Unst , Shetland.
4. Gris-noirâtre , petites masses lamellaires , cimentées par une substance talqueuse ; Unst.
Ces petites masses ne se clivent que dans une seule direction , ce qui ne s'accorde pas avec la forme primitive.
5. Gris-noirâtre , avec lépidolite lamellaire , et chrome oxidé vert terreux ; Baltimore , États-Unis. *
6. Massif j gris-noiràtre , avec lépidolite rose ; Barehills^ Baltimore.
Noir ; Grengesberg , Suède
annotations.
M. Thomson a récemment examiné la variété de Shetland; il résulte de son analyse qu'elle peut être considérée comme composée de deux atomes d'oxide vert de chrome , d'un atome de peroxide de fer, et d'un atome d'alumine. Ce résultat ne s'écarte pas beaucoup de celui que Klaproth a obtenu pour la variété de Krieglach ; mais M. Berthier en a obtenu un tout diflTérent pour le fer chrômaté de l'Ile aux Vaches. Ha trouvé 36 d'oxide de chrome , 37 d'oxide de fer, 22 d'alumine et 5 de silice.
SEIZIÈME ESPÈCE
FER ARSÉNIATÉ.
Caractèreê définis.
CHENEYix. BERzéLFDs. Formule chim.
Anal, Oxide de fer 45, 5o. 4o,56.
Acide arsénique. . . 5i. .38. .
Acide phosphorique. . . 0,70.
Oxide de cuivre. . . 9. . 0,60.
Silice 4. . 0,35.
Eau, ........ io,5o. 19,57.
...6 ^ Te /.-.•.s 5 { A + i5 kq.
Fe
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive , mais difficile à obtenir.
Pesanteur spécifique. 3.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé à la flamme d'une bougie , il passe d'abord du vert au brun , puis se fond en un globule qui présente à sa surface le brillant métallique. Au cbalumeau, sur le charbon, dégage d^abondantes vapeurs arsenicales , et se fond en une scorie métallique qui agit sur Taiguille aimantée.
Cassure. Inégale , conchoïdale , et un peu grasse.
Dureté. Raie la chaux carbonatée, et est rayé parla chaux fluatée.
Couleur. Le vert plus ou moins sombre , translucide sur les bords ^ lustre adamantin.
Électricité) Électrique par la chaleur.
FER ARSÉNIATÉ. 179
1^^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Le cube, (Primitif, Haùy.)
i. Vert d'olive, translucide, petits cristaux très-nets, sur un groupe de quarz prisme , recouvert d'une couche de fer hydro-oxidé ; Cornouailles.
2. Vert d'olive, peu translucide , cristaux engagés entre eux , avec de petits bouquets de cristaux de skorodite bleuâtre, sur quarz ferruginé, avec cuivre pyriteux en petits grains disséminés , Cornouailles.
3. Vert d'olive et vert-brunâtre , très-gros cristaux , sur quarz ferruginé , avec cuivre pyriteux , et de petits octaèdres creux, noirs, luisans , serrés les uns contre les autres; Cornouailles.
2 me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. (| û").
Solide composé de douze faces triangulaires qui masquent les faces du cube. (Fig. 2 ? pl« LXX.)
4. Brun-rougeâtre , petits cristaux engagés entre eux , sur quarz carrié , avec de petits bouquets de cristaux de skorodite ; Cornouailles.
3™« VARIÉTÉ, SIGNE REI^RÉSENTATIF. p (| a').
Le cube , dont quatre des angles solides sont tronqués. (Fig.5, pi. LXX.)
4™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p (^ a') b\
La variété précédente , dans laquelle les bords du cube sont ^ émarginés. (Fig, 4, pi. LXX.)
5. Vert d'olive clair, translucide, cristaux assez gros, engagés entre eux, sur quarz ferruginé ; Cornouailles.
i8o FER ARSÉNIATÉ,
annotations.
Cette substance oifre encore un exemple de la corrélation qui existe entre le développement de l'électricité par la chaleur dans les minéraux, et le défaut de symétrie que présentent les formes secondaires. Dans le fer arséniaté les formes secondaires sont très-rares , et il est probable qu'Haûy n'avait pas eu l'occasion d'observer que souvent elles ne présentent comme la magnésie boratée que la moitié du nombre des faces que la symétrie exigeait; c'est pour cette raison qu'il n'a pas soupçonné que le fer arséniaté devenait électrique par la chaleur.
DIX-SEI^TIÈME ESPÈCE
SKORODITE^
Caractères définis,
vicnsvs.
Analyse. Protoxide de fer , avec magnésie ,
chaux et oxide de manganèse. 47,80.
Acide arsénique. • 3i,4o.
Acide sulfurique i,54.
Eau iS.oo.
Forme primitive. Prisme rbomboïdal droit , dans lequel rincidénce des faces latérales est de 99** 3o^, et lun des côtéë de la base à la hauteur à peu près dans le rapport des nombres 100 et i46.
Clivage. Parallèle; aux faces des modifications g^ et h\
Pesanteur spécifique. 3, 162.
Caractères indéfinis.
Chimiques.Exiposée au chalumeau , émet des vapeurs arsenicales^ et se fond en un globule brun-rougeâtre qui agit sur Taiguille aimantée.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la chaux fluatée.
Couleur. Diverses intensités de vert-bleuâtre ; transparente et translucide ; lustre vitreux.
l'^® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, g^ A* b\
Prisme tétraèdre terminé par une pyramide tétraèdre. (Fig. 2,pl. LXXI.)
i82 SKORODITE.
1 . Vert-bleuâtre , translucide , très-petits cristaux alongés dans la direction de Taxe , tapissant les cavités d'un quarz carié , avec un peu de cuivre arséniaté asbestiforme ; Cornouailles.
jiné VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. JF' ff^ A* h\
La variété précédente y dont les arêtes latérales sontémarji nées. (Fig. 3,pL LXXI.)
3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, g' Jf' h' b' a\
La variété précédente , augmentée des faces de la modification a\ (Fig. 4, pL LXXI.)
2. Vert-bleuâtre, translucide , petits cristaux très-nets, engagés entre eux sur fer sulfuré granulaire , avec quelques grains de quarz ; Pérou.
3. Vert-olivâtre, transparente , petits cristaux très-nets, offrant les deux sommets, disséminés sur du cuivre sulfuré } Schneeberg , Saxe.
4. Vert-bleuâtre , translucide , petits cristaux disséminés dans du cuivre sulfuré amorphe ; Raschau, Sch warzenberg. Saxe.
5. Brun, translucide, cristaux confusément engagés entre eux, dans le cuivre sulfuré amorphe , avec quelques grains de fer sulfuré; Raschau.
4ine VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' g^ h' A' h',
La troisième variété^ éntarginée à f endroit des intersection* horizontales des faces de la modification h\ et aussi à t endroit des intersections des mêmes faces avec celles d€ la modification g' , et dont les sommets sont remplacée par une pyramide plus obtuse. (Fig. 5 , pi. LXXI.)
SKORODITE. i83
6. Vert-olivâtre très-pâle , peu translucide , cristaux trèsserrés les uns contre les autres, sur fer hydro-oxidé compacte; Antonio Pereira , Brésil.
7. Verdâtre et brune, transparente et translucide ^ cristaux étroitement engagés entre eux, tapissant les cavités d'un fer hydro-oxidé compacte j Brésil.
FORMES INDÉTERMINABLES
8. Bleu-verdâtre , petites masses sphéroïdales, formées d'une agrégation de cristaux divergens, sur du quarz amorphe; Cornouailles.
g. Vert-bleuâtre, petits bouquets formés de petits cristaux dont les pyramides seules sont visibles , dans les cavités d'un quarz ferruginé , avec de petits cristaux de fer arséniaté; Cornouailles.
10. Bleu-verdâtre , translucide , cristaux dont on distingue encore la pyramide, étroitement engagés entre eux , formant une couche mince mamelonnée, sur du quarz amorphe , avec quelques grains de fer arsenical ; Cornouailles.
11. Bleu-verdâtre, petits mamelons formés de petits cristauxdivergens, tapissant entièrement la cavité d'un quarz grossier , mélangé de cuivre pyriteux ; Cornouailles*
annotations.
Boumon a décrit, sous le nom de fer arséniaté cuprifère, de petits cristaux dont l'analyse avait donné à M. Chenevix jusqu'à 22 pour cent d'oxide de cuivre. M. R. Phillips, qui depuis les a aussi examinés , n'y a pu découvrir la plus petite quantité de cuivre. Leur forme est la même que celle des cristaux de skorodite.
DIX-HUITIÈME ESPÈCE
PITTIZITE.
Carcusikreê définù.
STROMBTBBi^
Analyse. Oxide de fer 33,0960.
Acide arsénique . . • 26,0691 .
Acide sulfurique. • • io,o38i.
Eau 29,2556.
Oxîde de manganèse. , 64 1 7 .
De Saxe.
Pesanteur spécifique, 2,2*. ..2,4.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau , dans le matras , donne une grande quantité d'eau ; et dégage au rouge naissant de l'acide sulfureux j sur le charbon se contracte ou se retire , dégage une épaisse fumée blanche , et fait sentir long-temps une forte odeur d'arsenic.
Cassure. Inégale , terreuse.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux carbonatée.
Couleur. Diverses nuances de jaune-verdâtre ; lustre résineux dans quelques yariétés.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. GranO'lamellaire , vert-jaunâtre, sans adhérence; Santo-Pedro, district de Ghoco , Chili.
2. ^maT^^Ae^ jaune-brunâtre d'un aspect résineux ; Freyberg. Saxe.
Scoriforme, brun foncé luisant j Freyberg
PITTIZITE. i85
^nnotaUons,
Cette substance est plus connue sous le nom de fer oxidé résinite y et sous celui d'eisensinter, que sous celui de pittizite. M. Laugier a récemment analysé la variété de Freyberg,etatrouvé àpeuprès le même résultat que Stromeyer. Berzélius avait déjà conclu de l'essai au chalumeau que Teisensinter était un mélange de sulfate et d'arséniate de fer.
DIX-NEUVIÈME ESPÈCE
FER OXALATÉ.
Caractère* défini*.
MARUVO DE BIYBAO.
Analyse. Protoxide de fer 53,86.
Acide oxalique 46, i4.
Forme primitive. Prisme droit à bases carrées. Clivage. Peu net, dans la direction des faces primitives. Pesanteur spécifique. 2,i3.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Insoluble dans Teau, et dans Talcoholj soluble sans elOferyescence dans Tacide nitrique ^ qui prend une teinte jaunâtre. Exposé à la flamme d'une bougie, noircit à l'instant, et agit alors trés-sensiblement sur l'aiguille aimantée.
Cassure. Inégale , terreuse.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par le mica.
Couleur. Jaune ; opaque; sans lustre.
FORMES INDÉTERMINABLES
Terreux , jauneyerdâtre ; Koloseruk , Bohème
Annotations — La forme primitive du fer oxalaté est donnée ici d'après Haûy. M. Breithaupt pense que la cristallisation de cette substance se rapporte au prisme rhomboïdal droit.
VINGTIÈME ESPÈCE
PYROSMALITE.
Caractères déjmù.
msiKGER. Formule chimique.
Analyse. Protoxide de fen . • . 21,810. M» S +F s .
Protoxide de mangan. 2i,i4o.
Acide muriatique. . . 14,096.
Silice 35,85o.
Chaux 1,210.
Eau 5,895.
Forme primitive» Prisme hexaèdre régulier.
Clivage. Facile parallèlement à la base de la forme primitive.
Caractères indéfinis.
Chimiques.Exposée au» chalumeau, seule dans le matras, donne d'abord de Teau , la chaleur augmentant , on obtient une substance jaune qui se dissout en gouttelettes de laméme couleur dans les dernières traces d'eau ; avec le borax , se dissout aisément en offrant les couleurs caractéristiques du fer.
Cassure. Inégale, conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la chaux phosphatée.
Couleur. Jaune-grisâtre ; translucide , opaque ; lustre vitreux , perlé sur la face de clivage. ,
i88 ^ PYROSMALITE.
1^* ViLRiÉTÉ, SIGNE ÏLEPRÉSENTATIF. p 7n.
Prisme hexaèdre régulier,
I . Gris-verdâtre , opaque , cristaux offrant un clivage paraUèle à la base y avec amphibole bacillaire; Wermeland , Suède.
annotations.
M. Beudant considère cette substance comme un pyroxène ferro-manganésien; et en effet la formule chimique est semblable à celle des pyroxènes. Cependant lanalyse ne correspond pas exactement à cette formule, elle indique
au moins un mélange de i4 pour cent de Fe M -|- 12 Aq. La forme des cristaux de pyrosmalite est aussi incompatible avec celle du pyroxène. Haiiy dit bien que l'examen des cristaux de sa collection la conduit au prisme rhomboïdal oblique pour forme primitive ; mais les mesures prises avec le goniomètre de WoUaston prouvent que les formes doivent être rapportées au prisme hexaèdre régulier.
ET AIN
PREMIÈRE ESPÈCE
ÉTAIN OXIDÉ.
Caractères définù»
KLAPROTH. COLLET-DESCOTILS. Fom. Ghim.
Analyse. Étaîn. .
Oxigène
Fer. . .
Silice. .
])« CornoaaiUe*. Se Guanaxaato.
Forme primitive. Prisme droit à bases carrées, dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu près celui des nombres 3 et 2.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive, amai qu'aux faces des modifications &* etjr*.
Pesanteur spécifique» 6,96.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Insoluble dans les acides. Exposé au chalumeau, seul il est difficile â fondre, et à réduire , mais si préalablement on le pulvérise, et si ensuite on le soumet à Taction du chalumeau sur le charbon , il se réduit.
Cassure. Imparfaite, raboteuse, conchoïdale.
Dureté. Étincelle par le choc du briquet.
Couleur. Blanc, jaunâtre, brun, noir 5 transparent, translucide et opaque; lustre vitreux.
igo ÉTAIN OÏIDÉ,
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, jr* a*.
Prisme à hcufe carrée , terminé par une pyramide. (Fig. 2, pi. Lxn. )
1. Noirâtre, petit groupe de cristaux alongés dont quelques-uns offrent les deux sommets , avec un peu de quarz; Cornouailles.
jmc VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, g {g h b ).
Prisme péri-octaèdre , terminé par une pyramide octaèdre aiguë. ( Fig. 5, pi. LXXL )
Grand cristal isolé , noirâtre ; Cornouailles
3™" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, g a {g h h\
La variété précédente, augmentée de* face* a*.
(Fig.4,pl.LXXI,)
4. Noir, trois cristaux isolés, dans lesquels les faces de la modification a' sont raboteuses ; Cornouailles.
5. Brun foncé, petits cristaux déliés, alongés, translucides, sur quarz prisme et amorphe j Ste. -Agnès, Cornouailles.
6. Brun foncé, translucide, très-éclatant, cristaux alongés, déliés, sur étain oxidé amorphe, avec quarz prisme; Cornouailles.
7. Brun , translucide , petits cristaux alongés dont les sommets sont niasqués , dans du quarz amorphe chlorité; Ste. -Agnès.
Brun , translucide , cristaux alongés, la plupart sans
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terminaison distincte, dans le quarz blanc granulaire, ayec améthyste ; Cornouailles.
g. Brun, translucide, petits cristaux très-alongés, sur quarz amorphe, ayec talc chlorite ; Cornouailles.
4™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, g a b (^ g b b ).
La seconde variété, augmentée des faces de* modifications a' eth\{Fi^. 5, pi. LXXI.)
10. Brun- noirâtre éclatant, un grand cristal , placé sur un groupe de cristaux indistincts ; Cornouailles.
1 X . Brun-noirâtre éclatant , cristaux réunis en faisceaux parallèles à Taxe, sur étain oxidé amorphe, avec un peu de quarz j Cornouailles.
5™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' a' b\
Prisme péri-octaèdre , terminé par une pyramide tétraèdre dont les arêtes obliques sont émarginées. (Fig. 6, pi. LXXI.)
12. Rouge clair, translucide, petits cristaux nets engagés entre eux sur quarz ferruginé ; Cornouailles.
La couleur des cristaux est due à Faction du feu.
i3. Brun-noirâtre, peu translucide , cristaux à prismes courts , avec quarz, et topaze blanche en très-petits cristaux; Schlackenwald, Bohême.
i4. Noirâtre, éclatant, cristaux empilés dans lesquels les faces i* et g^ sont striées ; Schlackenw^ald.
6"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p g' a' b\
La variété précédente , sans les faces m , mais tronquée au sommet. [Fig. 7> pï« LXXI. )
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i5. Noir, opaque, un gros cristal en partie recouvert de mica jaunâtre , et auquel adhère un peu de quacz amorphe j Monte del Rey , Espagne.
^mo VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. gab.{gbh).
La variété précédente y êans h» faces p , aiymentie des faceê (g bb ). (Fig. 8, pi. LXXL )
Cristal isolé, noir, opaque et luisant; Cornouailles
17. Cristal isolé, brun-noirâtre, dans lequel les faces i' sont très-étroites ; Cornouailles.
8°*« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, g g a b {g h b).
La variété précédente , émarginée à l'endroit desintertectiens des faces g\ (Fig. 9 , pi. LXXI. )
i8. Brun foncé, peu translucide, cristaux déliés, alongés, très-nets, sur quarz prisme et amorphe ; Cornouailles.
9"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' g* a' b\
La cinquième variété, émarginée à l'endroit des interseetiens des faces m et g*. (Fig. i o, pi. LXXI.)
19. Brun clair, et jaune-brunâtre, translucide, petits cristaux très-brillans, engagés entre eux, sur quarz ferrugiûé; Cornouailles.
20. Brun clair, translucide, cristaux très-nets, alongés sur quarz ferruginé ; Cornouailles.
21. Noir, opaque, cristaux très-nets, avec chaux fluatée laminaire verte et violette, et talc chlorité, sur quarz amorphe; Cornouailles.
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22. Noir et brun-noirâtre, gros cristaux engagés dans le quarz et le talc chlorite^ Cornouailles.
23. Brun foncé , translucide , cristaux assez gros, trèsnets, sur quarz prisme et amorphe; Cornouailles.
24. Brun foncé, translucide, cristaux adhérant latéralement , avec un peu de quarz amorphe ; Cornouailles.
25. Brun-noirâtre , peu translucide , cristal de plus d'un pouce de long, offrant les deux sommets ; Cornouailles.
10™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g" g* a* h\ La variété précédente y avec ha faces p. (Fig. 11, pi. LXXI.)
26. Brun-noirâtre, opaque , cristaux nets avec quarz prisme , zinc sulfuré laminaire, fer sulfuré icosaèdre, et talc chlorite , sur quarz amorphe ; Cornouailles.
27. Noir, opaque, gros cristaux très-nets, avec quarz , cuivre pyriteux , et un peu de chaux fluatée violette; Sainte- Agnès , Cornouailles.
28. Brun-noirâtre, opaque , avec quarz prisme, sur quarz amorphe; Cornouailles.
29. Brun foncé , cristaux dans lesquels la facejp est trèslarge , avec quarz et talc ; Cornouailles.
ll"»e VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m jr* g* a' b' d .
La cinquième variété jémarginée à Vendrait des intersection» de» face» a' et b", et augmentée au»»i de» face» de la mo* dification g". (Fig. 12, pi. LXXII.)
5o. Un très-gros cristal isolé, brun-noirâtre (le plus gros cristal trouvé dans le Cornouailles); Cornouailles.
3i . Brun-noirâtre , opaque , deux cristaux adhérant latéralement; Cornouailles.
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12"* VAKIETE, SIGNE REPRESENTATIF, p fn g g g a b ,
La dixième variété, augmentée des faces de la modification^ . (Fig, i5,pL LXXII.)
32. Noir, opaque, très-éclatant , cristaux qui paraissent formés d'une agrégation de cristaux adhérant latéralement, avec quarz ; Ste.-Agnès , Cornouailles.
33. Noir brillant, cristaux engagés entre eux, avec quarz prisme, sur quarz amorphe ; Cornouailles.
l3"® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g g g a b a .
La onzième variété, augmentée des faces g . ( Fig. i4, pL LXXII. )
34. Brun très-éclatant , translucide , cristaux très-nets, avec quarz prisme et amorphe; Ste.-Agnès , Cornouailles.
35. Brun-noirâtre , peu translucide , cristaux , engagés entre eux , avec étain oxidé massif et quarz; Cornouailles.
1 4™" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENT, g^ a\
Axe de révolution perpendiculaire à la face h\
(Fig. i5.pl. Lxxn.)
36. Noir, opaque, cristaux nets, avec chaux fluatée cubique violette , chaux phosphatée péri-dodécaèdre blancverdâtre,talc mamelonné et quarz ;Ehrenfriedersdorf, Saxe.
37. Noir, opaque, luisant, cristaux engagés entre eux, sur un cristal de quarz prisme; Ehrenfriedersdorf.
38. Brun clair et noir , cristaux engagés entre eux , avec quarz et talc chlorite ; Ehrenfriedersdorf.
39. Brun opacpie, gros cristal n'offrant que les faces g\ engagé dans le talc jaunâtre; Ehrenfriedersdorf.
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l5"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLEM. a' b\
Axe de révolution perpendiculaire à la face h\ (Fig. i6,pl.LXXII.)
4o. Noir éclatant, cristaux dans lesquels les faces i* sont raboteuses 5 avec de petits cristaux de topaze blancbci et quelques grains de chaux fluatée ; Scblackenwald , Bohême.
4i, Noir, opaque, gros cristaux de la même variété , mais moins nets , avec quarz amorphe et mica lamellaire ; Monte del Rey , Espagne.
16™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLEM. m g^a' b\
Axe de révolution perpendiculaire à la face b\ (Fig. 17, pi. LXXII. )
42. Noir, opaque, très-éclatant, cristaux engagés entre eux, avec chaux fluatée violettejEhrenfriedersdorf , Saxe.
45. Noir, opaque et irisé, gros cristaux, avec quarz prisme et chaux fluatée cubo-octaêdre , d'un bleu clair 5 Scblackenwald, Bohême.
44. Noir, très-gros cristaux, avec quarz hyalin, et talc jaunâtre lamelliforme ; Ehrenfriedersdorf.
45. Noir, très-éclatant, gros cristaux agglomérés j Scblackenwald.
46. Brun-noirâtre, opaque, macles formés de la réunion de trois cristaux ; Scblackenwald.
47. Brun , translucide, très-gros cristaux engagés entre eux , sans adhérence ; Scblackenwald.
48. Brun-noirâtre, gros cristaux formant une masse spbéroïdale , avec de petits cristaux de chaux fluatée violette , et un peu de talc ; Ehrenfriedersdorf.
196 ÉTAIN OXIDÉ.
49. Brun-noirâtre, opaque, macles de trois cristaux avec topaze et quarz; Schlackenwald , Bohême.
50. Brun très-éclatant , cristaux nets , avec mica argentin en lames hexaèdres ; Schlackenwald.
5i. Brun , translucide , gros cristaux , sur quarz amorphe et prisme, avec mica lamellaire; Ehrenfriedersdorf, Saxe.
52. Brun-noirâtre , peu translucide , gros et petits cristaux, avec mica hexagonal gris argentin, et quarz prisme; Schlackenwald.
53. Brun , légèrement irisé à la surface , cristaux engagés entre eux, sur quarz prisme et amorphe ; Schlackenwald.
54. Brun-noirâtre , cristaux dans lesquels les angles rentrans sont peu visibles , avec fer arsenical et quarz, dans le talc chlorite; Gomouailles.
55. Noir éclatant , macles de deux et trois cristaux, avec un peu de talc et de quarz ; Ehrenfriedersdorf.
56. Brun-noirâtre éclatant , cristaux engagés entre eux, avec chaux fluatée cubique et cubo-octaèdre, et talc lamellaire jaunâtre ; Ehrenfriedersdorf.
57. Brun-noirâtre, cristaux aplatis, avec quarz prisme; Gornouailles.
58. Noir éclatant, avec mica hexagonal gris argentin et lithomarge ; Ehrenfriedersdorf.
59. Noir éclatant, cristaux agglomérés, avec quarz et talc vert clair endurci ; Ehrenfriedersdorf.
60. Noir opaque, très-brillant , petits cristaux nets , avec chaux fluatée triforme, d'un violet foncé, mica hexagonal, et quarz prisme ; Ehrenfriedersdorf.
61. Brun-noirâtre, peu translucide, cristaux aplatis , avec de petits cristaux de quarz hyalin prisme , et talc roageâtrej Schlackenwald.
Brun-noirâtre, peu translucide, cristaux moins nets
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sur un gros cristal de quarz prisme, chlorité ; Schlackenwald, Bohême.
63. Brun-uoirâtre éclatant, peu translucide , cristaux engagés entre eux^'avec chaux fluatée violette, cubo-octaèdre ettriforme, quarz prisme , et mica; Schlackenwald.
64. Noir éclatant, cristaux peu distincts, disséminés sur un groupe de quarz prisme, un peu chlorité ; Schlackenwald, Bohême.
65. Brun-noirâtre éclatant , cristaux disséminés sur un groupe de quarz hyalin prisme ; Schlackenwald.
66. Brun foncé, peu translucide , petit cristal isolé qui se rapporte imparfaitement à la même variété ; Schlackenwald.
1^^"^ VABJÉTÉ, SIGNE RfiPR. DU GRIST. ÉLÉM. m g g a b .
Axe de révolution perpendiculaire à la face h\
67. Brun-noirâtre, macle de deux gros cristaux, sans adhérence; Schlackenwald.
68. Noir , gros cristaux , avec quarz prisme , et topaze blanche; Schlackenwald.
6g. Noir éclatant, un peu irisé à la surface , avec quarz hyalin prisme, quarz amorphe et cuivre pyriteux; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
70* Brun , translucide , cristaux nets, engagés entre eux , sur killas ; Gornouailles.
71. Brun-noirâtre, gros cristaux engagés entre eux, avec de petits cristaux de topaze blanche , sur killas ; Cor. nouailles.
72. Brun-noirâtre, peu translucide, cristaux très-nets , aplatis et alongés , et n'offrant point d'angles rentrans ; Gornouailles.
73. Noir, cristaux nets, sur talc, avec un peu de fer sulfuré ; Gornouailles.
iqS étain oxidê.
74. Brun foncé , gros cristaux nets , engagés entre eux , sur killas , avec un peu de fer sulfuré ; Gornouailles.
75. Brun clair et foncé , éclatant , en partie transparent ^ cristaux engagés entre eux, avec un peu de cuivre pyriteux et de zinc sulfuré; Gornouailles.
76. Brun foncé , translucide , cristaux aplatis et alongés, sur killas ; Gornouailles.
^^, Brun foncé, peu translucide, macles de deux et trois cristaux, avec de petits cristaux de topaze blanche et un peu de chaux fluatée violette ; Schlackenwald, Bohême.
78. Brun-noirâtre, cristaux nets, avec quarz prisme, sur quarz amorphe ; Gornouailles.
79. Noir éclatant, macles de trois cristaux, avec topaze blanche et un peu de chaux fluatée ; Ehrenjfriedersdorf , Saxe.
80. Brun , cristaux assez gros, engagés entre eux , avec quarz prisme et mica brun, sur granité ; Schlackenwald.
81. Brun-noirâtre , cristaux alongés, avec de petits cristaux de chaux phosphatée , mica hexagonal et lithomarge; Ehrenfriedersdorf.
82. Gris-brunâtre , cristaux engagés dans du talc jaunâtre mamelonné , sur quarz amorphe ; Gornouailles.
85. Brun , cristaux nets , avec de très-petits cristaux de chaux phosphatée verdâtre de la variété doublante , presqu'entièrement recouverts de talc verdâtre ; Ehrenfriedersdorf.
84. Brun clair , cristaux peu nets , dans le talc chlorite; Gornouailles.
85. Gris-brunâtre et brun clair, avec quarz, sur killas; Gornouailles.
86. Brun et gris-brunâtre , gros cristaux engagés entre eux, avec cuivre pyriteux amorphe , et quarz grisâtre amorphe; Gornouailles.
Brun, cristaux engagés dans le talc chlorite, avec
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schéelin ferruginé aciculaire, cuivre pjnriteux et un peu de quarz ; Cornouailles.
88. Brun clair et rougeâtre, gros cristaux, avec quarz amorphe et talc lamellaire j Monte del Rey, Galice, Espagne.
89. Brun-noirfttre , gros cristaux indistincts, avec mica ; Onon, Sibérie.
19"e VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE.
^ y fl^ « (5^ * * )• Axe de révolution perpendiculaire à la face b*.
90. Brun clair, translucide, éclatant, cristaux nets, avec topaze blanche , et chaux fluatée laminaire ; Cornouailles.
91. Noir très- éclatant, cristaux simples et maclés , avec de petits cristaux de topaze blanc-rosâtre , tin peu de chaux fluatée, et de petits mamelons de talc jaunâtre, disséminés ; Schlackenwald, Bohême.
92. Jaune-brunâtre et brun clair, éclatant, translucide , cristaux alongés et aplatis, sur quarz carrié ferrugineux; Cornouailles.
VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE
Axe de révolution perpendiculaire à la face h\
95. Brun foncé éclatant, avec quarz prisme, et un peu de cuivre pyriteux irisé ; Cornouailles.
94. Brun foncé très-éclatant , cristaux engagés entre eux, sur quarz amorphe ; Cornouailles.
2i»ic VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE.
» 2 11 1 ii, pmggab{gbb).
Axe de révolution perpendiculaire à la face h\
200 ÉTAIN OXIDÉ.
95. Brun foncé, petits cristaux nets^dont plusieurs ne sont pas maclés, avec quarz amorphe et fer carbonate; Gornouailles.
g6. Brun foncé , trois cristaux isolés ; Gornouailles.
gjr. Brun, gros cristaux, avec quarz prisme, sur quarz granulaire et talc ; Gornouailles.
98. Brun- noirâtre , éclatant, gros cristaux, sur quarz prisme, avec de petits cristaux de chaux fluatée, un peu de fer carbonate, et un peu de lithomarge ; Saxe.
99. Brun , cristaux engagés entre eux , avec quarâ prisme et tourmaline aciculaire, sur étain oxidé amorphe; Gornouailles.
100. Brun, cristaux engagés entre eux, avec fer arsenical ditétraèdre et amorphe , et talc chlorite ; Gornouailles.
101. Brunâtre , cristaux engagés entre eux , avec fer arsenical ditétraèdre , quarz, et schéelin ferruginé laminaire , noir; Gornouailles.
FORMES INDÉTERMINABLES
102. Brun, translucide, prismes tétraèdres et octaèdres, alongés et croisés, sans terminaisons distinctes ; Gornouailles.
io3. Brun , peu translucide , cristaux alongés, sans terminaisons distinctes, avec talc vert, des octaèdres réguliers d'une substance qui n'est pas déterminée , un peu de fer arsenical et quelques cristaux de quarz prisme ; Gornouailles.
io4. Brun clair, cristaux indistincts, avec tourmaline aciculaire conjointe ; Gornouailles.
io5. Gris et brun, cristaux indistincts, avec talc vert, lamellaire ; Onon , Sibérie.
106. Gris-brunâtre, cristaux indistincts, avec quarz amorphe, et talc vert lamellaire ; Gornouailles.
ETA IN OXIDE
107. Massif, hrun clair, offrant des faces de clivage; Cornouailles.
108. Brun clair, avec quarz et talc; Monte delRey, Galice , Espagne.
1 09. Gris-rougeâtre , pulvérulent et massif , avec fer sulfuré cubique, en cristaux trés-brillans ; Cornouailles.
110. Brun foncé, couches minces, parallèles , dans le quarz amorphe ; Cornouailles.
111. Noir , masse arrondie , roulée , qui parait formée de couches parallèles, trés-serrées; Cornouailles.
Noir, masse arrondie, avec quarz; Cornouailles
1 13. Noir , en couches alternantes , avec un quarz granulaire à grains très-fins; Cornouailles.
ii4. Brun foncé et brun clair, cinq morceaux roulés ; Cornouailles.
11 5. Brun , offrant dans la cassure une texture fibreuse très-serrée , et divergente autour de divers centres , avec un peu de quarz granuliforme; CornouaiUes.
116. Mamelonné y ûbreux divergent, d'une texture trèsserrée dans la cassure ; Cornouailles.
117. Noir à la surface , et offrant diverses nuances dans la cassure ; Cornouailles.
118. Dix-huit fragmens offrant la même texture fibreuse dans la cassure ; Cornouailles.
11 g. Gros morceau arrondi, offrant des couches parallèles brunes et noires ; Cornouailles.
120. Grand morceau arrondi, rougeâtre, dont la surface est criblée de petites cavités lisses ; Cornouailles.
Rouge de brique , à surface inégale; Cornouailles
123. Brun clair , morceau arrondi , offrant à la surface de petits cercles concentriques autour de divers centres, et de diverses nuances de brun ; Mexique.
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124. Dix autres morceaux de diverses formes et de diverses nuances de couleurs; Mexique.
125. Une boite pleine de morceaux plus petits j Cornouailles.
126. Une boite pleine de morceaux dont la surface est corrodée ; Comouailles.
127. Brun foncé , en petites masses disséminées dans du quarz; Cornouailles.
128. Brun foncé, petites masses disséminées dans du quarz, offrant des veines de diverses intensités de couleurs; Cornouailles.
129 à i3i* Trois morceaux granulaires, en grains de diverses grosseurs, disséminés dans le quarz (nommé par les Anglais mil de grenouille) ; Cornouailles.
ÉTAIN OXIDÉ COLUMBIFÈRE.
1. jimorphe, noir y petite masse dans le quarz amorphe, avec serpentine, mica et feldspath laminaire; Broddbo, Suède.
2. Noir , avec pyrophysalite et serpentine , dans le quarz; Broddbo.
annotations.
Les dimensions de la forme primitive de Tétain oxidé ne différent pas beaucoup de celles des formes primitives da titane oxidé et du zircon; et ces trois substances peuvent être considérées comme isomorphes.
Dans certaines variétés de Suéde , qui se présentent sous la forme de petits octaèdres noirs, Berzélius a trouvé jusqu'à douze pour cent d'oxide de tantale.
DEUXIÈME ESPÈCE
Car€ictèreg définie.
KLAPROTH. Formnle chimique.
Analyse, tl^m 54. ES«+2C«S.
Cuivre 56.
Fer 02.
Soufre 25.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive , et aux faces de la modification b\ Pesanteur spécifUpie, 4^35.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Sa poussière mise dans l'acide nitrique produit une vive eflFervescence accompagnée de vapeurs rouges, dues à un dégagement de gaz nitreux; elle n'est soluble qu'en partie et laisse dans la liqueur un dépôt d'oxide blanc d'étain. Exposé au chalumeau , Tétain sulfuré se fond aisément , et laisse une scorie noirâtre irréductible.
Cassure. Inégale, et offrant le brillant métallique.
Dureté. Facile à entamer et à pulvériser; fragile, poussière noire sans mélange.
Couleur. Gris d'acier mélangé de jaunâtre.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Laminaire, couleur de bronze ,avec un peu de cuivre pyriteux; Huel Rock , Ste.-Agnès, Cornouailles.
2o4 ÉTAIIÏ SULFURÉ.
2. Jlfo/W/*^ gris-jaunâtre y souillé de parties terreuses vertes et jaunes ; Huel Rock, S*'.-Agnès, Cornouailles.
Gris-jaunatre, avec cuivre pyriteux amorphe ;Huel Rock
annotations.
On ne connaît pas encore bien la composition chimique de cette espèce. M. Leonhard donne une analyse de lUaproth toute différente de celle qui a été citée ici; et M. Beudant, qui pense que l'étain sulfuré est mélangé de cuivre pyriteux, a représenté sa composition chimique par une formule diflférente de celle de Berzélius.
On a trouvé quelques cristaux réguliers de cette substance qui offrent la forme du cube.
ZINC
PREMIÈRE ESPÈCE
Caractères définie.
GUBKiYEAu. THOMsoK. BBBTHiER. Form.chimique.
AnaL Zinc . . 62,72. Sg^og. 63,o. 2j» s».
Soufre . 34,00. 28,86. 53,6.
Fer, . • i,5o. i2,o5. 3,4.
Da Cocnoutille*. De* Pyrénées.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Facile ^ parallèlement aux faces du dodécaèdre rhomboïdal.
Pesanteur spécifique. 4,07.
Chimiques. Soluble dans l'acide nitrique , en dégageant de rbydrogène sulfuré. Infusible au chalumeau; chauffé fortement sur le charbon , il dégage des Tapeurs de zinc qui se déposent sur le charbon sous la forme d'une poudre blanche.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbouatée , et est rayé par la chaux phosphatée.
Couleur. Diverses nuances de jaune , de yert , de brun et de noir; transparent, translucide, opaque; lustre adamantin.
2o6 ZINC SULFURÉ.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPBJÈSENTATIF. (5 a\)
Tétraèdre régulier. (Tétraèdre , Haûy.)
1. Noir à la surface et brun dans la cassure, cristaux engagés entre eux , sur chaux fluatée cubique et laminaire; Derbyshire.
2. Gris-noirâtre , cristaux engagés entre eux , avec chaux fluatée blanche, bordée, sur zinc sulfuré laminaire; Derbyshire.
2"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, (i a\)
Tétraèdre régulier ^ dont chaque face est masquée par une pyramide triangulaire. (Fig. 2 , pi. LXXII.)
3. Brun-noirâtre, cristaux à faces raboteuses, sur baryte sulfatée blanche , en très-petits cristaux de la variété apophane, très-serrés les uns contre les autres; Derbyshire.
4. Noir , cristaux à faces raboteuses , avec quarz prisme , talc , et de petits cristaux nets de fer sulfuré , et de zinc oxidé siliceux; Ste.-Agnès, Cornouailles.
S"*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, à" h\
Tétraèdre régulier, épointé, et émarginé à FendroUdes arêtes d'intersection des faces du tétraèdre avec celles qui remplacent les angles solides. (Fig. 3 , pi. LXXII.)
5. Vert-noirâtre , très-éclatant , cristaux simples et maclés(i), avec plomb sulfuré cubique , et quarz prisme; Kapnick , Transylvanie.
(i) L^axe de révolution est perpendiculaire à Pane des faces de l'octaèdre.
Tétraèdre régulier, dont les bords sont tri-émarginés.
(Fig.4,pl.LXXn.)
6. Brun-noirâtre, petits cristaux disséminés sur un groupe de gros cristaux indistincts de cuivre pyriteux jaune de laiton vif, ayec quarz prisme et talc chlorite; Ste. -Agnès , Comouailles*
5"°» VARIÉTÉ , SIGNE HEFR. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE. a\
Axe de révolution perpendiculaire à Fune des faces de F octaèdre.
7* Noir éclatant 9 cristaux nets, avec chaux carbonatée équiaxe ; Northumberland.
8. Noir, gros cristaux nets, avec cuivre pyriteux, sur une couche mince de quarz, avec fer sulfuré en grains disséminés j Transylvanie.
9. Brun, éclatant, avec plomh sulfuré cubo-octaèdre , fer sulfuré et quarz prisme ; Kapnick , Transylvanie.
10. Brun-rougeâtre, opaque et terne, avec plomb sulfuré laminaire et quarz amorphe j Freyberg , Saxe.
6"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* b\ Octaèdre régulier , émarginé sur toutes les arêtes.
11. Vert d'olive , éclatant, translucide , avec baryte sulfatée , en très-petits cristaux , plomb sulfuré et un peu de cuivre pyriteux, sur quarz amorphe et prisme , améthystin ; Kapnick.
13. Vert-noiratre , d'un lustre adamantin , cristaux nets , avec quarz prisme ; Rodna, Transylvanie.
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7°»* VARIÉTÉ , SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, a' b\
Axe de révolution perpendiculaire à Fune des faces de P octaèdre,
i3. Gris-noirâtre y cristaux étroitement engagés entre eux, avec de petits cristaux lenticulaires de fer carbonate ^ sur zinc sulfuré laminaire , à base de gneiss; Freyberg, Saxe.
i4. Noir éclatant , cristaux peu nets , dans lesquels les faces de l'octaèdre sont très-petites , avec un peu de chaux fluatée blanche et violette; Cumberland.
i5. Noirâtre, petits cristaux, sur de gros cristaux de cuivre pyriteux, noirs à la surface, et oflFrant la forme de dodécaèdres rhomboïdaux , formés par une agrégation régulière de petites molécules cubiques, avec quarz prisme en cristaux alongés et divergens , sur talc ; Ste.-Agnès , Cornouailles.
16. Noir éclatant, cristaux étroitement engagés entre eux , avec chaux carbonatée équiaxe, en cristaux très-nets , formant de gros mamelons, sur zinc sulfuré lamellaire; Rodna, Transylvanie.
17. Gris à la surface, et brun dans la cassure, gros cristaux , avec baryte sulfatée lamelliforme et primitive , sur du quarz prisme; Hongrie.
8™« VARIÉTÉ , SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, p a\
Axe de révolution perpendiculaire à Vune deê fiices de Voctaèdre.
18. Noir éclatant , cristaux simples et groupés , sur plomb sulfuré laminaire , avec de petits cristaux de fer sulfuré
dodécaèdre , fer arsenical ditétraèdre , et de petits grains de fer carbonate ; Rodna , Transylvanie.
ig-. Noir, cristaux nets , sur un mélange de zinc sulfuré laminaire , de plomb sulfuré , et de fer sulfuré cubique , en cristaux indistincts; Chivatto , Pérou.
20. Noir éclatant, cristaux nets, sur quarz amorphe chlorité; Ste.-Agnés, Cornouailles.
21. Gris-noirâtre, très-éclatant, grands et petits cristaux entassés, avec plomb sulfuré cubo-octaèdre , fer carbonate lenticulaire, fer sulfuré granulaire , et cristaux de (juarz prisme ; Kapnick , Transylvanie.
gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* i* (^ a*).
La troisième variété , dans laquelle les arêtes du tétraèdre sont doublement émarginées. (Fig. 5, pl.LXXII.)
22. Noir , gros cristaux , sur zinc sulfuré laminaire , avec de petits cristaux de fer sulfuré; Kapnick.
1 0™' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' b\
Combinaison du cube, de r octaèdre ^ et du dodécaèdre rhomboïdal. (Triforme, Haùy.)
25. Vert-jaunâtre , transparent , éclatant , cristaux nets , engagés entre eux , sans autre adhérence qu'un peu de quarz et de plomb sulfuré ; Kapnick.
24. Vert-jaunâtre , transparent , gros cristaux , avec plomb sulfuré cubique et cubo-octaèdre , sur quarz prisme; Kapnick.
25. Noir éclatant, gros cristaux, avec plomb sulfuré, zinc sulfuré laminaire , et fer carbonate , en petits rhomboïdes primitifs contournés; Rodna.
Noir brillant, gros cristaux nets, simples et ma
clés y avec fer carbonate jaune-brunâtre, primitif et mamelonné , et fer sulfuré dodécaèdre ; Rodna , Transylvanie.
2y. Noir y cristaux simples et maclés , étroitement engagés entre eux, sans adhérence; Rodna.
28. Brun, cristaux nets, ayec quarz prisme et baryte sulfatée primitive ; Transylvanie.
29. Gris métallique à la surface , et brun-jaunâtre dans la cassure , cristaux simples et maclés , sur un groupe de quarz hyalin prisme , avec plomb sulfuré primitif et cubooctaédre , et un peu de cuivre pyriteux ; Kapnick , Transylvanie.
30. Vert-brunâtre, cristaux â faces bombées, d'un éclat résineux , avec cuivre gris apophane , un peu de plomb sulfiiré , de fer sulfuré et de baryte sulfatée ; Kapnick.
3i. Noir éclatant, gros cristaux, avec un peu de fer sulfuré , et de petits bouquets de quarz prisme , disséminés é la surface ; Rodna.
32. Gris, cristaux simples et maclés , avec quarz prisme; Transylvanie.
33. Noir éclatant , cristaux simples et maclés , avec quarz hyalin prisme , un peu améthystin , fer carbonate en petits rhomboïdes primitifs, et en dodécaèdres métastiques creux , dont deux sont croisés à angle droit ; Hongrie.
34. Gris-noirâtre, éclatant, gros cristaux, avec quarz prisme, et fer sulfuré, en petits cristaux disséminés à la surface; Kapnick , Transylvanie.
35. Vert-brunâtre, translucide, cristaux simples et maclés , sur plomb sulfuré cubique , et zinc sulfuré lamellaire , avec de petits cristaux de fer sulfuré dodécaèdre à la base; Kapnick.
36. Noir éclatant , cristaux très-serrés , avec quarz prisme, fer sulfuré en cristaux nets des variétés octaèdre et cubooctaèdre , et des empreintes de cristaux cubiques de chaux fiiuatée; Cumberland.
1 1"« VARIÉTÉ SIGNE REPR. DU CRISTAL ÉLÉMENT. A* (| tf').
Le dodécaèdre rhomhoïdal, augmenté de douze faces triangulaires isocèles. Axe de révolution perpendiculaire à Tune des faces de Foctaèdre. ( Didodécaèdre transposé, Haûy.)
37. Brun-Tougeâtre , grands et petits cristaux , les premiers ayant leurs faces légèrement arrondies ^ disséminés sur un groupe de quarz prisme , avec cuiyre gris j Kapnick, Transylvanie.
38. Rouge de rubis , très-petits cristaux à faces un peu bombées, avec plomb sulfuré et cuivre pyriteux; Freyberg, Saxe.
12™® VARIÉTÉ, SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENT.;? b' (|a').
La variété précédente^ augmentée des faces du cube. Axe de révolution perpendiculaire à Fune des faces de Foc^ taèdre. (Fig. 6, pi. LXXÏÏ.)
39. Brun-noirâtre , éclatant , cristaux étroitement engagés entre eux, avec spath perlé en rhomboïdes primitifs contournés , sur quarz amorphe ; Tf orthumberland.
40. Jaune-brunâtre, translucide, avec cuivre gris triépointé et apophane , plomb sulfuré , fer sulfuré granuliforme , et quarz haché et prisme ; Kapnick.
4 1 . Brun foncé , gros cristaux presqu'entièrement recouverts de fer sulfuré granuliforme , avec quarz hyalin prisme et zinc sulforé laminaire; Hartz.
42. Gros cristaux recouverts d'une légère croûte de cuivre pyriteux irisé , avec quarz hyalin prisme , et bournonite cylindroïde ; Kapnick.
l3«^ VAR,, SIGNE REFR. DU CRISTAL ÉLÉMENT. h'(^a')Ç-a^).
La onzième variété ^ augmentée de quatre des facei de Foctaedre. Axe de révolution perpendiculaire à fum iei facee de f octaèdre. (Apophane transposé; Hauy.)
43. Jaune-brunâtre (couleur de colophane) ^ translucide, avec cuiyre gris apophane, fer sulfuré, et quarz prisme; Rapnick, Transylvanie.
44. Brun clair , irisé à la surface , translucide , gros cristaux , en partie masqués par de petits cristaux de quaiz hyalin prisiûé , avec manganèse oxidé siliceux ; Transylvanie.
45. Vert-brunâtre, cristaux peu nets, avec quarz prisme, et chaux carbonatée laminaire ; Hartz.
46. Noir éclatant , avec fer sulfuré , en cubes émarginés , chaux carbonatée équiaxe , en très-petit» cristaux ; sur plomb sulfuré laminaire ; Cumberland.
47. Noir éclatant, cristaux étroitement engagés entre eux , avec plomb sulfuré cubo-octaédre et quarz ; Cumberland.
l4°« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. ** ( î «* ) (î «')•
Tétraèdre régulier, tri-^pointé, et dont lee arStee eont doublement émarginéee. (Fig. 7, pl.LXXII.)
48. Gris de plomb , cristaux nets , avec un peu de fei sulfuré , sur de petits cristaux de chaux fluatée , groupés en forme de coquille ; Derbyshire.
l5™ VAR. , SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENT, p h h a.
Axe de révolution perpendiculaire à Fune des faeei de r octaèdre. (Fig. 8, pi. LXXII.)
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49. Brun 9 cristaux engagés entre eux, avec un peu de baryte sulfatée , de cuivre gris et d'antimoine ^Ifuré aciculaire, sur quarz prisme et amorphe ; Kapnick , Transylvanie.
iG""** VARIÉTÉ, SIGNE REF. DU CRISTAL ÉLÉM. p b h a a .
La variété précédente y augmentée des faces de la modificortion a'. (Fig. 9, pi. LXXII.)
50. Couleur de colophane , translucide , cristaux nets , dont quelques-uns sont maclés , avec baryte sulfatée primitive , sur quarz prisme , en partie recouvert de petits cristaux de fer carbonate; Kapnick.
5i. Vert-brunàtre , translucide , éclatant , avec de petits cristaux de cuivre gris et de fer sulfuré , sur quarz en petits cristaux de la variété prismée , divergens autour de différens centres ; Kapnick. .
52. Brun-jaunâtre et verdatre , translucide , cristaux moins nets, avec quarz, bournonite, et fer sulfuré ; Kapnick.
53. Brun, éclatant , translucide, cristaux nets , avec fer carbonate primitif, cuivre gris et quarz prisme, sur un mélange de quarz et de zinc sulfuré laminaire ] Kapnick.
54. Brun, translucide, cristaux nets, avec fer sulfuré dodécaèdre , de petits cristaux de bournonite et quarz prisme ; Kapnick.
55. Brun , translucide, gros cristaux, avec cuivre gris, bournonite, fer sulfuré et quarz; Kapnick.
FORMES INDÉTERMINABLES
56. Jaune-brunâtre ]^ translucide , éclatant, clristaux à faces bombées , sur du quarz prisme; Kapnick.
57. Brun foncé, cristaux à faces bombées , avec baryte sulfatée primitive , cuivre gris tétraèdre , plomb sulfuré , fer sulfuré et quarz ; Kapnick.
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58. Gris à la surface , et brun dans la cassure , gros cristaux d'une forme indistincte, avec cuivre gris primitif, fer sulfuré dodécaèdre , et de petits cristaux de bournonite; Kapnick, Transylvanie.
59. Irisé à la surface , cristaux indistincts , avec quarz prisme et fer carbonate mamelonné ^ Kapnick.
60. Brun-noirâtre , cristaux indistincts , avec fer sulfuré cubo-dodécaèdre , fer carbonate , et quarz hyalin prisme en cristaux alongés , divergens ; Kapnick.
6 1 . Noir , brillant , miroité , gros cristaux incomplets , avec fer sulfuré en cristaux irréguliers ; Kapnick.
62. Zamena^Vé ^ jaune-verdâtre, lames corrodées^ trèséclatantes dans la cassure ; Kapnick.
63. Jaune-brunâtre , grandes lames sur de gros cristaux de plomb sulfuré cubo-octaèdre ; Kapnick.
64. Couleur de colophane , avec plomb sulfuré , fer sulfuré et quarz; Kapnick.
Brun-verdâtre, avec plomb sulfuré; Kapnick
6g. Gris , d'un éclat métallique , lames croisées , avec un peu de chaux carbonatée ; Guanaxuato, Mexique.
70. Noir, lames croisées dans toutes les directions; Norwège.
71. Fibreux , brun foncé, avec plomb sulfuré ;Przibram , Bohême.
72. Brun foncé, en fibres courtes, avec zinc sulfuré lamellaire ; Przibram.
C'est dans cette variété qu'on a découvert le cadmium.
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73. Fibreux , gris , d'un éclat métallique ; Grasshill , Cumberland.
74. Mamelonné, petits mamelons offrant dans la cassure une texture fibreuse radiée, avec quarz, et fer arsenical ditétraédre; CornouaiUes.
75* Brun, fibreux dans la cassure, ressemblant au plomb gomme , avec plomb phosphaté ; CornouaiUes.
Brun clair, sur fer sulfuré ; CornouaiUes
y^* Blanc-grisâtre et brunâtre, avec cuivre pyriteux; CornouaiUes.
78. Blanc-grisâtre à la surface , petits mamelons formés de couches concentriques , sur pierre calcaire mélangée de petites lames de plomb sulfuré ; Raibel , Carinthie.
79. Gris, en couches onduleuses , avec plomb sulfuré^ Raibel.
80. Gris-noirâtre , d'une texture compacte dans la cassure ; Raibel.
annotations.
n est assez remarquable que parmi les espèces minérales dont la forme primitive est un cube , il y en ait près d^un tiers qui dérogent à la symétrie en n'offrant que la moitié des faces de chaque modification ; de celles-ci , deux seulement deviennent électriques par la chaleur.
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DEUXIÈME ESPÈCE
ZINC OXIDÉ FERRIFËKE.
Carouitèreê définie.
BBUCB. BBKTHIBR.
Analyse. Oxide de zinc. • • 92. . . 88.
Oxidesdefer et de manganèse. . . 8. . . 12.
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier.
Clivage. Parallèle aux faces primitives ; le clivage parallèle à la base est le plus difficile à obtenir. Pesanteur spécifique. 5.432.
Caractères indéfinis*
Chimiques. Solulde sans efferyescence dans Tacide nitrique. Seul, est inûisible au chalumeau , mais avec le borax donne un verre jaune transparent*
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayé par la chaux phosphatée.
Couleur. Orangé-rougeâtre, rouge-brunâtre; translucide sur les bords ; lustre adamantin.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Lamellaire, rougeâtre, avec franklinite, en petits cristaux primitifs et émarginés; mine de fer de Rutgers, Sussex, New-Jersey, États-Unis.
ZINC OXIDÉ FERRIFÈRE. 217
annotations.
D'après une analyse de Vauquelin y cent parties de cette substance seraient composées de 5o d'oxide de zinc, de 45 d'oxide de fer ^ et de 5 d'oxide de manganèse \ mais il est probable que la matière d'essai était mélangée de franklinite. On trouve , suivant M. Mitscherlich , dans les usines de Kônigshûtte y en Silésie , de x>etits prismes hexaèdres réguliers , d'une couleur jaunâtre, qui appartiennent à cette espèce.
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TROISIÈME ESPÈCE
ZINC OXIDÉ SILICIFÈRE.
Caractère* défini-s.
BBRZEL1V8. BBRTHIBB. ForiD. chim.
Anal. Oxide de zinc. . 66,83- . . 66. 'z's'+3Ag.
Silice 24,89. • • 2^-
Eau 7j^6« • • 9-
De U Vieille-Montagne.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de io5° 56', dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hau> teur est à peu près celui des nombres 4 et 5.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive, et aux faces de la modification a\
Pesanteur spécifique .5,379.
Caractères indéfinis*
Chimiques. Réduit en poudre, se dissout dans l'acide sulfurique ou muriatique chauffé , et se prend en gelée en refroidissant. Au chalumeau , seul dans le matras , décrépite un peu , puis dégage de Teau et devient blanc-laiteux ; avec le borax, se dissout en un verre incolore qui ne devient laiteux , ni par le flamber, ni par le refroidissement.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux fluatée , et est rayé par le feldspath.
Couleur. Blanc , quelquefois coloré en bleu , vert , jaune ou brun; translucide, transparent ; lustre vitreux.
Électricité. Les cristaux sont habituellement électriques par l'effet de la température.
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1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, W a* g\
Prisme hexaèdre y terminé par un sommet dièdre. (Fig. 2 , pi. LXXn.)
1. Grisâtre, peu translucide, grands cristaux dont la surface est presqu'entièrement recouverte de cuivre carbonate vert pulvérulent , avec plomb carbonate cristallisé ; Nertschinsky , Sibérie.
2*°'' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g e è d .
La variété précédente , augmsntée des faces des modifications e et e . (Fig. 3, pi. LXXII.)
2. Blanc laiteux et jaunâtre , cristaux aplatis parallèlement aux faces g'^ dans les cavités d'un fer hydro-oxidé ^ Raibel , Carinthie.
5"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g e a a .
La première variété, augmentée des faces des modifications e et Si . (Fig. 4, pi. LXXII.)
3. Blanc, translucide, éclatant, cristaux nets, aplatis parallèlement aux faces g^^ sur baryte sulfatée lamellaire ; Bleiberg , Carinthie.
4. Blanc , translucide , éclatant , petits cristaux étroitement engagés entre eux , et dont quelques-uns offrent les deux sommets , et sont groupés en forme de mamelons ; Bleiberg.
5. Blanc-grisâtre et jaunâtre , cristaux très-étroitement engagés entre eux , groupés en forme de mamelons ; Bleiberg.
2ao ZINC OXIDÉ SILICIFÈRE.
6. Blanc-grisâtre et jaunâtre , cristaux à faces un peu bombées , formant des mamelons d'une texture radiée dans la cassure , sur du plomb sulfuré laminaire ; Matlock , Derbyshire.
7. Blanc-grisâtre éclatant, mamelons formés par une agrégation de cristaux divergens; Matlock.
8. Blanc-grisâtre et jaunâtre , dans la chaux carbonatée laminaire , d*un blanc nacré ; Matlock.
Les variétés de cette localité contiennent du cadmium , d'après le docteur Clarke.
9. Gris , et rouge clair éclatant , très-petits cristaux recouvrant entièrement du zinc oxidé silicifére terreux; Bleiberg, Carinthie.
4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g a a e e .
La variété précédente , augmentée de* faces de la modificortion e . (Fig. 5 , pi. LXXHI.)
lô. Jaunâtre, petits cristaux divergens, serrés les uns contre les autres , avec de petits cristaux de chaux fluatée bordée, blanche, sur pierre calcaire amorphe; Matlock.
11. Grisâtre, translucide, grands cristaux très-nets , aplatis parallèlement aux faces g^ et sans adhérence ; Bleiberg, Carinthie*.
r _^ JL ' 1 i i 1 I
5^0 VARIETE I SIGNE REPRESENTATIF, p m g e e a a .
La variété précédente j^ augmeniée des bases de la forme primitive. (Fig. 6, pi. LXXIl.)
1^. Blanc éclatant , petits cristaux très^serrés les uns contre les autres , de manière é ne montrer que leurs sou-
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mets,aYec zinc oxidé silicifère bIanC| radié; Yieille-Montagne, Aix-la-Chapelle.
i3. Blanc , transparent , trés-éclatant y cristal très-net , dans une cayité d'un morceau de zinc oxidé silicifère lamellaire , avec de gros cristaux de chaux carbonatée inverse , couleur de soufre; Vieille-Montagne.
FORMES INDÉTERMINABLES
i4. Blanc 9 opaque, cristaux indistincts , avec plomb carbonate et quarz hyalin prisme ; Bleiberg , Carinthie.
i5. Aciculaire , jaune, cristaux déliés, alongés, sans teriainaisons distinctes, divergens autour de divers centres, avec quarz hyalin prisme^ Bleiberg.
16. Gris et blanc-jaunâtre^ en aiguilles très-déliées; Bleiberg.
17. Blanchâtre y et brunâtre , avec zinc carbonate blanc , translucide , en cristaux indistincts ; Taïna , Daourie.
18. Blanc nacré, aiguilles courtes et déliées, tapissant les cavités d'un fer hydro-oxidé, avec quelques cristaux de plomb carbonate ; Bleiberg.
19. Blanc , éclatant , aiguilles très-fines , sur quarz cellulaire , mélangé de plomb sulfuré laminaire; Bleiberg.
20. Capillaire y blanc-rougeâtre , petits globules formés de fibres déliées , divergentes ; Bannat.
21. Blanc- grisâtre, prismes plats, alongés, divergens, dans l'intérieur d'un morceau de quarz transparent poli; Nertschinsky , Sibérie.
22. Mamelonné y gris perlé, mamelons formés de cristaux aciculaires très-serrés les uns contre les autres; Bleiberg.
25. Gris-brunâtre, offrant une texture légèrement radiée dans la cassure , avec chaux carbonatée laminaire blanche et jaune ; Matlock , Derbyshire.
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24. Mamelonné, gris-brunâtre , d'une texture fibreuse et d'un lustre soyeux dans la cassure ; Bleiberg, Carinthie.
25. Blanc-grisâtre, fibreux radié dans la cassure, avec quelques cristaux indistincts de la même substance ; Bleiberg.
Blanc-grisâtre , fibreux dans la cassure ; Bleiberg
27. Blanc, petits mamelons, d'un lustre soyeux, sur zinc oxidé silicifére amorphe ; Bleiberg.
28. Blanc, petits mamelons d'une texture fibreuse et d'un lustre soyeux, sur zinc oxidé silicifére stalactitique; Bleiberg.
annotations.
Les cristaux de cette substance que l'on trouve à la Vieille- Montagne près d'Aix-la-Chapelle , présentent un assez grand nombre de variétés de formes trés-intéressantes. Ils ofifrent presque tous des modifications différentes aux deux extrémités de l'axe. Parmi toutes les substances qui ont la propriété de s'électriser par la chaleur , il n'en est aucune dans laquelle la corrélation qui existe entre cette propriété et la différence de configuration des sommets, soit plus nettement prononcée que dans le zinc oxidé silicifére.
QUATRIÈME ESPÈCE
Caractères définis.
Form. chim.
-^na/. Oxide de zinc. . . 62,20. . 64,64. Z« C . Acide carbonicpie. 34,8o. . 35,36.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de 107° 4o'. Clivage. Parallèle aux faces du rhomboïde primitif. Pesanteur spécifique. 4,442.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble avec efferyescence dans les acides nitrique et sulfurique. Au chalumeau , seul, ne donne point (l'eau , mais devient, au feu , semblable à un émail blanc , et se comporte ensuite comme l'oxide de zinc pur.
Cassure. Inégale , conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux fluatée , et est rayé par la chaux phosphatée.
Couleur. Blanchâtre , blanc-jaunâtre, et jaune-brunâtre ; semi-transparent, translucide; lustre vitreux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Rhomboïde obtus. (Primitif, Haûy.)
1. Vert clair, translucide, cristaux nets, engagés entre eux, sur grès arénacé ferruginé;Chessy,Lyon.
2"« VARIÉTé, SIGNE REPRESENTATIF. h\
Rho^mboïde très-obtus. (Équiaxe , Haiiy .)
2. Blanc-grisàtre , translucide , petits cristaux nets , sur zinc carbonate mamelonné , blanc-bleuâtre; Bleiberg ^ Carinthie.
5ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b' e\
Rhomboïde aigu dont les sommets sont remplacés par les faces du rhomboïde de la variété précédente, (Fig. 2 , pLLXXra.)
3. Blanc, transparent, éclatant ^ petits cristaux nets, groupés en mamelons , avec zinc hydraté cuprifère , lamelliforme , vert-bleuâtre satiné ; Sibérie.
FORMES INDÉTERMINABLES
4. Blanc, translucide, et blanc mat, cristaux indistincts , trés^troitement engagés entre eux , en form.e de mamelons , sur des lames irréguliéres, blanc-rougeâtres , à surface mamelonnée , de la même substance; Bleiberg.
5* Vert clair, petits cristaux indistincts, groupés en mamelons , et formant une couche sur du grés arénacé ferrifère ; Chessy.
6. Mamelonné, vert-bleuâtre, mamelons formés de petits cristaux indistincts; Bleiberg.
7. Blanc, translucide, trés-éclatant^ petits cristaux indis tincts, avec des mamelons d'une belle couleur de turquoise, formés de petits cristaux indistincts; Daourie.
8. Vert-bleuâtre , très-pâle , petits cristaux indistincts . étroitement engagés entre eux , et empilés de manière :• former des fils entrelacés ; Daourie.
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9. Mamelonné, hleoïc-'la.iiewL y petites masses arrondies qui paraissent dériver d'un rhomboïde aigu dont les sommets sont remplacés par les faces d'un rhomboïde obtus , disséminées dans les cavités d'un fer faydro-oxidé brun , avec (pielcpies cristaux de zinc oxidé silicifére de la troisième variété; Bleiberg, Carinthie.
10. Blanc-grisâtre, laiteux, petites masses arrondies ressemblant à des grains de riz , réunies en mamelons , et tapissant les cavités d'un fer hydro-oxidé jaune-brunâtre, terreux; Bleiberg.
11. Blanc-grisâtre, d'un lustre de calcédoine , petits mamelons , recouvrant des lames minces irréguliéres , en partie corrodées; Bleiberg.
12. Jaune-brunfttre , petites masses en grains de riz, sur zinc oxidé silicifére ; Taïna , Daourie.
i3. Jaune-brunâtre, petites masses en grains de riz, avec fer hydro-oxidé ; Taïna.
i4. Brun-rougeâtre , et blanc-grisâtre , en grains de riz agglomérés ; Taïna.
i5. Brun clair , avec fer hydro-oxidé; Taïna.
i6. Brun, avec cuivre pyriteux, fer sulfuré , et plomb sulfuré; Transylvanie.
17. Vert-grisâtre , sur plomb sulfuré laminaire, avec cuivre pyriteux , mélangé de quarz ; Bleiberg.
Blanc-jaunâtre , opacjue , couche ondulée ; Bleiberg
26. Vert-grisâtre , translucide , sur zinc carbonate massif ; Bleiberg.
27. Vert-grisâtre, translucide , masse formée de couches ondulées ; Taïna Daourie.
28. Mcuêif, compacte , blanc-grisâtre , offrant des couches ondulées , grises et brunâtres; Taïna.
29. Terreux, brun, recouvert de chaux carbonatée jaune, translucide , bacillaire et divergente ; Vieille-Montagne , Aix-la-Chapelle.
30. Blanc-grisâtre , incrustant de gros cristaux de chaux carbonatée inverse, sur chaux carbonatée en cristaux indistincts; Derbyshire.
3i. Pêeudomorphique , cristaux creux , modelés sur la chaux carbonatée métastatique , avec chaux carbonatée laminaire corrodée ; Derbyshire.
32. Fragment d'un très-grand cristal creux , modelé sur la chaux carbonate métastatique ; Derbyshire.
33. Groupe de cristaux modelés sur la chaux carbonatée métastatique , la plupart des cristaux sont creux et contiennent encore dans leur intérieur quelques cristaux de chaux carbonatée ; Derbyshire.
34. Deux gros cristaux, modelés sur des cristaux de chaux carbonatée métastatique hémitrope , avec de petits mamelons de zinc carbonate blanc , disséminés à la surface ; Derbyshire.
35. Brun clair, cristaux modelés sur la chaux carbonatée métastatique , avec chaux fluatée cubique , et plomb sulfuré; Derbyshire.
36. Brun foncé , cristaux modelés sur la chaux carbonatée métastatique, avec chaux fluatée cubique blanche, et de petits grains de fer sulfuré ; Derbyshire.
annotations.
Il y a une différence de plus de deux degrés et demi entre Tangle du rhomboïde primitif du zinc carbonate et celui du rhomboïde primitif de la chaux carbonatée. On considère néanmoins ces deux substances comme étant isomorphes.
On trouve à la Vieille-Montagne près d^ Aix-la-Chapelle , plusieurs variétés cristallisées trés-intéressantes de cette substance. La forme primitive s'y rencontre en petits cristaux bien prononcés. On y a découvert récemment une autre variété offrant une combinaison du prisme hexaèdre régulier, avec un rhomboïde aigu. Les cristaux de cette dernière forme sont légèrement nuancés de rose.
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CINQUIÈME ESPÈCE
ZINC HYDRATÉ CUPRIFÈRE.
Carcustèreê définie.
Analyse. Suivant M. Brooke cette susbtance est composée d'hydrate de zinc et de cuivre.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit.
Clivage. Facile , parallèlement à la base de la forme primitive.
Pesanteur spécifique. S^ogS.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau, sur le charbon, se fond en un globule noirâtre.
Cassure. Indistincte.
Dureté. Raie le talc, et est rayé par la chaux sulfatée.
Couleur. Vert-pomme et vert-de-gris , avec une nuance bleuâtre, ordinairement transparent sur les bords ^ lustre perlé.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Vert-pomme éclatant, globules offrant dans la cassure une texture feuilletée et radiée , avec cuivre carbonate bleu mamelonné, quelques lames de baryte sulfatée transparente, sur cuivre sulfuré amorphe, mélangé de quarz amorphe et prisme ; Saalfeld , Thuringe.
2. Vert-pomme, mamelonné, dune texture feuilletée, et en petites lames d'un éclat argentin , disséminées sur du cuivre sulfuré amorphe ; Sibérie.
5. Vert-pomme , très-petites lames recouvrant et tapissant les cavités d'un quarz carrié ; localité inconnue.
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4. Vert-pomme foncé, lames entassées et divergentes , sur cuivre gris amorphe , veiné de cuivre carbonate bleu; Falkenstein, Tyrol.
5. Vert-pomme, étoile, superficielle la surface d'un morceau de chaux carbonatée grossière ; Falkenstein.
6. Vert-grisâtre , petites masses lamelliformes , superficielles , sur un quarz grossier, mélangé] de" cuivre hydraté noir f résineux; Sibérie.
annotations.
Le zinc hydraté cuprifère est la substance que les Allemands nonunent kupferschaum. Le minéral trouvé à Campiglia, près de Piombino, et qu'on a rapporté à cette espèce , parait cependant , d'après l'analyse qui en a été faite par Doebereiuer, différer de celui examiné par M.Brooke. On ne connaît encore ni la composition exacte du zinc hydraté cuprifère , ni sa forme ; mais sa couleur , son éclat nacré , la disposition radiée des lames , le caractérisent suflGtsamment comme une espèce séparée.
SIXIÈME ESPÈCE
HOPÉITE.
Caractères définie.
Anabfêe. Cette substance , d'après Nordençkiôld , parait être composée d'acide phosphorique , ou boracicpie, de zinc , d'une terre , d'un peu de cadmium , et de beaucoup d'eau.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 120** 16', dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu près celui des nombres 5 et 4.
Clivage. Parallèle aux modifications A* et jf', le plus net a lieu dans la direction de la face h\
Pesanteur spécificité. 2,46.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Donne de Teau par l'action du chalumeau, et se fond, après, en un globule limpide qui colore la flamme légèrement en vert.
Cassure. Inégale.
Dureté.KeAe la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux fluatée.
Couleur. Blanche; transparente; translucide; lustre vitreux , et perlé sur la face de clivage.
l'« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m y' A' h* O* a* h\
Prisme à seize pans , terminé par une pyramide à sixfacêi dont le sommet est tronyué. (Fig. 2 , pi. LXXHI.)
1. Blanche , transparente, deux cristaux croisés , logés dans la cavité d'un morceau de zinc oxidé silicifère ; Vieille Montagne , Aix-la-Chapelle.
HOPÉITE. 33i
annotations.
Parmi les espèces minérales, il y en a quelques-unes d'une très-grande rareté , dont on ne connaît qu un petit nombre de morceaux dans les collections de l'Europe. Cette rareté provient quelquefois de la localité très-éloignée , et peu accessible où le minéral a été découvert ; quelquefois de ce qu'il a été trouvé parmi les produits d'une éruption volcanique; quelquefois aussi parce qu'il s'est rencontré dans une mine qui depuis a été abandonnée. Aucime de ces raisons ne s'applique à l'hopéite , car c'est parmi les minerais de zinc d'une exploitation en pleine activité , à Moresnet , près d'Aix-la-Chapelle, que cette substance a été observée, et cependant elle est extrêmement rare , et on en connaît à peine une demi-douzaine de morceaux , oJBTrant chacun deux ou trois petits cristaux.
BISMUTH
PREMIÈRE ESPÈCE
Caractères définis.
Analyse. Bismuth pur^ quelquefois mélangé d'une petite quantité d'arsenic.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de la modification a\ onde Toctaèdre régulier.
Pesanteur spécifique. 9,737.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble avec eflTervescence dans Tacide nitrique , et le colorant en vert-jaunâtre ; Taddition d'une petite quantité d'eau le précipite de ses dissolutions dans les acides. Fusible à la simple flamme d une bougie. Exposé à Taction du chalumeau , il se volatilise en parlie , et laisse un résidu jaunâtre sur le charbon.
Cassure. Crochue.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , mais est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Blanc-jaunâtre.
I" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\
Octaèdre régulier dans lequel six des fiices ont beaucoup plus d'étendue que les deux autres. (Fig. 2, pi. LXXUI.)
1. Noirâtre à la surface , et jaune bronzé dans la cassure, grands cristaux engagés entre eux , avec cobalt arsenical tri-
forme et massif, cobalt arséniaté mamelonné y quarz prisme et chaux carbonatée magnésienne primitive ; Bieber , dans le Hanau.
FORMES INDÉTERMINABLES
2. Gris-noirâtre à la surface Jaune bronzé dans la cassure, cristaux indistincts , avec bismuth oxidé jaune-verdâtre , terreux, pulvérulent, sur quarz amorphe ; Schneeberg, Saxe.
3. Petits cristaux irréguliers dont la surface est terne et noirâtre, avec de petites lames de la même substance , du cobalt arsenical massif, et de l'argent rouge , sur quarz amorphe et prisme; Schneeberg.
4:, Laminaire, jaxine bronzé, éclatant, grandes lames, avec quarz amorphe et prisme , et cobalt arsenical ; Schneeberg.
5. Jaunâtre, grandes lames, avec un peu de quarz; Johanngeorgenstadt. Saxe.
6. Jaunâtre, lames minces, éclatantes , dans le quarz granulaire et prisme j Schneeberg.
7* Jaune bronzé éclatant , et jaune-verdâtre , masses laminaires, disséminées dans le cobalt arsenical massif , avec cobalt arséniaté pulvérulent ; Mine Sophie , Wittichen , Fûrstenberg.
8. Blauc-jaunâtre éclatant, lames en partie recouvertes de bismuth oxidé vert-grisâtre, pulvérulent, avec chaux carbonatée laminaire blanc-grisâtre ; Schneeberg.
9. Jaune bronzé, éclatant, petites masses laminaires dans le cobalt arsenical massif, avec baryte sulfatée blanc-rougeâtre ; Bieber.
10. Lamellaire, blanc-jaunâtre éclatant, avec cobalt arsenical massif, et un peu de cobalt arséniaté pulvérulent sur quarz amorphe et prisme ; Schneeberg.
11. Blanc d'étain , petites lames très-serrées, engagées dans un jaspe , .avec un peu de fer hydro-oxidé jaune-brunâtre ; Cornouailles.
12. Blanc-jaun&tre 9 petites lames disséminées dans le cobalt arsenical massif; Ste.-Agnès, Cornouailles.
1 3. Jaune bronzé, petites masses lamellaires, disséminées dans le cobalt arsenical massif, avec nickel arsenical , bismutb oxidé polyérulent et un peu de quarz amorphe et prisme ; Johanngeorgenstadt , Saxe.
i4. Jaune-verdâtre , petites lames disposées parallèlement, et engagées dans du cobalt arsenical, de manière qu'elles ne présentent pas un éclat continu , mais sont séparées les unes des autres par de petits espaces ternes; Annaberg, Saxe.
i5. Couleur de bronze , et blanc-jaunâtre , petites masses lamellaires , disséminées dans le quarz , avec cobalt arsenical , fer sulfuré et fer carbonate mamelonné ; Joachimsthal, Bohême.
i6, Jaune-verdâtre, petites lames disposées régulièrement, formant une masse lamellaire légèrement irisée , avec un peu de quarz amorphe et prisme ; Johanngeorgenstadt.
17. Blanc-jaunâtre, avec bismuth oxidé pulvérulent, et cobalt arséniaté granuliforme j Mine Sophie, Wittichen, Fûrstenberg.
18. Bronzé , petites lames recouvrant leisenerde de Werner ; Schneeberg , Saxe.
19. Blanc d'étain, petites lames très-serrées, engagées dans du jaspe rouge , et avec un peu de fer carbonate laminaire ; Johanngeorgenstadt.
20. Blanc-jaunâtre, lamellaire et ramuleux, dans le quarz jaspe rouge ; Johanngeorgenstadt.
21. Grandes lames, irrégulièrement découpées, dans le quarz amorphe grisâtre , avec de petites masses arrondies de nickel arsenical ; Johanngeorgenstadt.
22. Blanc-jaunâtre, petites masses lamellaires dans le jaspe rouge-brunâtre; Schneeberg.
BISMUTH NATIF. aSS
23. Dendritique , blanc-grisâtre , dans le jaspe rougebrunâtre , morceau poli 3 Schneeberg, Saxe.
24. Blanc d'étain , dans le jaspe rouge-brunâtre , morceau poli; Johanngeorgenstadt.
25. Blanc-grisâtre , dans le jaspe rouge-brunâtre ; morceau poli^ Johanngeorgenstadt.
annotations.
Le bismuth est le métal qui cristallise le plus facilement, et le plus régulièrement par la fusion. Les cristaux que l'on obtient sont très-bien prononcés ; ce sont des prismes droits d bases carrées dont lahauteur est en général plus grande que le côtédelabase , et dont les faces présentent des cavités pyramidales en formes de gradins disposés parallèlement aux bords du prisme. Ds se clivent très-facilement parallèlement aux ËLces de l'octaèdre régulier.
DEUXIÈME ESPÈCE
BISMUTH SULFURÉ
Caraetèreê définie.
Analyse. Bismuth. . • • . 80,98* Form. Cbim. Bf S*. Soufre. 18,72.
De Biddaihyttan.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit, dans lequel riucidence des faces latérales est de gi^.
Clivage. Parallèle à toutes les faces de la forme primitive, et aux modifications g' et A'. Le clivage parallèle à ^' est le'plus facile.
Pesanteur êpéoifique. 6,549.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble sans effervescence dans l'acide nitrique à froid. Fusible à la flanmie d une bougie ; ses fragmens traités au chalumeau répandent une vapeur qui se dé^ pose sur le charbon sous la forme d'un enduit jaune-roussâtre.
Cassure. Légèrement conchoïdale.
Dureté. Raie le talc , et est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Gris de plomb et d'acier; lustre métallique.
FORMES USDÉTERMINABLES.
1. Acieulaire, blanc d'étain, petites aiguilles cannelées longitudinalement, disséminées , avec de petites masses de cuivre pyriteux sur du quarz amorphe et prisme j Schneeberg, Saxe.
BISMUTH SULFURÉ
a. jieiculaire ^ hlànc d'étain, aiguilles alongées, avec cuiyre pyriteux en cristaux octaèdres et maclés , sur quarz amorphe et prisme; Schneeberg, Saxe.
5. Blanc d'étain, longues aiguilles conjointes et divergentes, dans le cuivre pyriteux amorphe; Riddarhyttan , Suède.
4. Gris, petites aiguilles courtes et déliées, avec bismuth natif lamellaire , et cobalt arséniaté pulvérulent , sur cobalt arsenical ; Schneeberg.
5. Blanc-grisâtre, éclatant, aiguilles déliées , entassées et croisées , avec bismuth natif lamellaire dans le quarz amorphe 5 Pérou.
6. Laminaire, gris, avec grenat amorphe, chaux carbonatée d'un blanc mat , laminaire , et un peu de quarz amorphe ; Mine Narwerud , Eger , Norwège.
7. Lamellaire, blanc d'étain, éclatant, avec cuivre pyriteux amorphe, dans le quarz amorphe; Giellebeck, Dra* men , Norwège.
annotations*
La forme primitive de cette substance nç diffère pas beaucoup de celle de l'antimoine sulfuré , ni même de celle de la bournonite. On peut obtenir dans les laboratoires de petits cristaux de sulfure de bismuth qui mesurent les mêmes angles que les aiguilles offertes par la nature et qui se clivent de la même manière.
TROISIÈME ESPÈCE
BISMUTH SÉLÉNIÉ TELLURIFÈRE.
Caractèreê définis.
Analyêe. Cette espèce, comme son nom l'indique, est formée d un alliage de bismuth , de sélénium et de tellure.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit de gi"" environ.
Clivage. Très-facile parallèlement à la modification g\
Pesanteur spécifique . 7,82.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau, seul dans le tube ouvert, fond et dégage une abondante fumée blanche , puis il se dépose une substance rougeâtre , et en même temps l'odeur du sélénium se fait fortement sentir. Le sublimé blanc se résout en gouttes claires et transparentes par l'action de la chaleur.
Cassure. Inégale.
Dureté. La même que celle du bismuth sulfuré.
Couleur. Gris d'acier éclatant.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Laminaire y gris d'acier, avec cuivre pyriteux amorphe, dans l'amphibole vert fibreux j Bastnaè's, Suède.
2. Gris-jaunâtre, petites masses dans le fer hydro-oxidé brunâtre, avec un peu de cuivre pyriteux; Bastnaês.
3. Gris de fer éclatant, avec quelques grains de cuivre pyriteux; Chivato, Pérou.
4. Gris de fer éclatant , avec un peu de cuivre pyriteux; Chivato.
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Cette espèce paraît ayoir la même forme primitive que le bismuth sulfuré. Il y a quelques raisons de penser, comme on a déjà eu l'occasion de le faire remarquer , que le sélénium et le soufre sont des corps isomorphes.
QUATRIÈME ESPÈCE
JOHN
Analyse, Bismuth 43,20.
Plomb 24,32.
Cuivre 12, lo.
Nickel 1,58.
Tellure i,52.
Soufre 11,58.
Or 0,79-
Pesanteur spécifique. 6,i25.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Se dissout avec effervescence dans Tacide nitrique. Exposé au chalumeau, le soufre se dégage, la substance fond , et un bouton de plomb contenant un peu de cuivre reste.
Cassure. Inégale et médiocrement luisante.
Dureté. Se raie aisément avec un couteau.
Couleur. Gris mélangé de jaune.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Aciculaire , gris , avec une teinte de jaunâtre , longs prismes déliés, contournés, engagés dans le quarz amorphe, et recouverts d une substance verte pulvérulente qui colore la partie de la gangue où ils adhèrent, avec or natif filiforme; Mine Klutscheffsky , Bérésof , Sibérie.
BISMUTH SULFURÉ PLUMBO-CUPRIFÈRE
2. Aciculaire , gris-jaunâtre , aiguilles très-déliées dans le quarz amorphe y avec un peu d'or natif; mine Klutscheffsky,Berésof , Sibérie.
3. Gris-jaunâtre y aciculaire et amorphe , sur quarz amorphe ; mine SLlutscheffsky.
4. Gris-jaunâtre , aciculaire et amorphe avec plomb sulfuré , sur quarz amorphe ; mine KlutscheiSsky.
annotations.
On n'a pas encore déterminé les formes régulières de cette espèce, connue des Allemands sous le nom de nadelerz^mais on est assez tenté-de les rapporter â une forme peu différente de celle du bismuth sulfuré, en remarquant que sa composition chimique est analogue à celle de la boumonite , le bismuth remplaçant Tantimoine , et que les formes primitives du bismuth sulfuré , de l'antimoine sulfuré , et de la bournonite sont à peu près les mêmes.
CINQUIÈME ESPÈCE
BISMUTH SULFURÉ PLUMBO-ARGENTIFÈRE
Caractereê définis.
KLÀPBOTB.
analyse. Bismuth 27,0.
Plomb 33,0.
Argent i5yO.
Fer 4,3.
Cuivre 0,9.
Soufre 16,3.
Caractères indéfinie.
Chimiques. Soluble dans Tacide nitrique étendu d'eau. Fond aisément au chalumeau , et donne un bouton d'argent. Cassure. Inégale.
Couleur. Blanc d'étain et blanc-grisâtre.
FORMES mOÉTERMINABLES.
1. Blanc d'étain , petites masses amorphes, disséminées dans le quarz avec cuivre pyriteux ; mine Friedrich Christian , Schapbach, dans la vallée de la Kintzig, principauté de Fiirstenberg.
2. Gris, amorphe , dans le quarz avec chaux carbonatée laminaire ; Schapbach.
^annotations.
Cette espèce parait avoir la même analogie avec l'argent sulfuré antimonifère et plombifère , l'argent gris de Rome de Lisle , que la précédente avec la bournonite.
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SIXIÈME ESPÈCE
BISMUTH OXIDÉ.
Caractèrsê définis.
LAltPADIUB.
Analyêe. Oxide de bismuth. . • . 86,3. Form. Chim. &
Oxide de fer 5,2.
Acide carbonique .... 4,i.
Eau 3,4.
Pesanteur spécifique. 4,36.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble daus lacide nitrique. Réductible aisément à l'aide du chalumeau.
Dureté. Trè*-tendre , même friable.
Couleur. Jaune-Terdâtre ou gris-jaunâtre; aspect terreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Pulvérulent, blanc-jaunâtre, à la surface d'un morceau de quarz amorphe ) Schneeberg , Saxe.
2. Jaune-verdâtre sur baryte sulfatée lamellaire noire ; Joachimsthal , Bohême.
3. Vert-jaunâtre , occupant la place d'aiguilles de bismuth sulfuré plumbo-cuprifère, dans le quarz amorphe, avec or natif; Bérésof , Sibérie.
annotations.
Il est évident que le morceau analysé n'était pas pur, mais mélangé de carbonate de fer. Cette substance n'a pas encore été trouvée à l'état cristallisé.
COBALT
PREMIÈRE ESPÈCE
COBALT ARSENICAL.
Caractères définis.
STAOKBTER.
jinafyêe. Cohalt 20,51. Form.Chiin.CoAr*.
Arsenic .... 74921.
Fer 3,42.
Cuivre 0,1 5.
Soufre 0,88.
de Biecbelsdorf .
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Difficile dans la direction des faces du cube , de Toctaédre, et du dodécaèdre rhomboïdal.
Pesanteur spécifique. 6,466 d'une variété qui se clive aisément.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Se dissout avec effervescence dans Tacide nitrique. Un fragment présenté à la flamme d'une bougie répand une vapeur accompagnée d'une odeur d'ail trèssensible. Fondu avec le borax il lui communique une belle couleur bleue.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée , rayé par le feldspath.
Couleur. Blanc d'étain , et gris d'acier; éclat métallique.
COBALT ARSENICAL. ^45
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Le cube. (Primitif, Haûy.)
1. Gris légèrement irisé, cristaux assez grands et nets, entassés , sur un groupe de quarz hyalin prisme , avec de petits grains arrondis d'une substance tendre, d'un gris éclatant dans la cassure ; Schneeberg, Saxe.
2. Gris, irisé, avec de petits cristaux brillans de (piarz hyalin prisme , sur quarz amorphe; Schneeberg.
3. Gris de plomb , cristaux étroitement engagés entre eux , sur cobalt arsenical massif, avec quarz prisme et un peu de cobalt airséniaté terreux ; Schneeberg.
4. Gris-argentin, et gris de plomb , très-grands cristaux dont quelques-uns appartiennent à laTarîété cubo-octaédre, avec de petits cristaux indistincts de nickel arsenical ; les cristaux de cobcdt arsenical offrent aussi dans la cassure fraîche la couleur rouge ou jaune du nickel arsenical; Schneeberg.
5. Gris un peu jaunâtre , sur un groupe de quarz prisme , avec chaux carbonatée équiaxe , et de très-petits cristaux de fer sulfuré ; Schneeberg.
6. Gris de plomb , petits cristaux engagés entre eux , ayec fer carbonate en petits rhombcûides primitifs contournés , jaunâtres, et de petits mamelons de bismuth natif, sur une couche de cobalt araeaical massif, reposant sur du feldspath lamellaire et altéré, avec un peu de cobalt arséniaté pulvérulent; Wittichen , Bade.
7. Gris terne, cristaux engagés entre eux et recouverts de trèsrpetits cristaux de la même substance , avec cobalt arsenical bsacillaire en baguettes, déliées, croisées, engagées entre elles , chaux fluatée cubique et un peu de quarz ; Schneeberg.
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2"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRfiSENTATIF. p a\
Le cube , dont hê angle* êont remplacée chacun par une face. (Cubo-octaèdre, Haûy.)
8. Gris-argentin éclatant, cristaux assez grands dans lesquels les faces du cube sont un peu ondulées, sur quarz amorphe et prisme, avec un peu de nickel arsenical; Schneeberg, Saxe.
9. Gris-argentin éclatant, un peu irisé, cristaux nets étroitement engagés entre eux, avec quarz granulaire et prisme; Schneeberg.
10. Gris de plomb, cristaux engagés entre eux, avec chaux carbonatée équiaxe jaunâtre, en cristaux empilés; Joachimstbal , Bohême.
11. Gris de plomb éclatant, cristaux engagés entre eux, dans lesquels les faces du cube sont ondulées , avec quarz et cobalt arséniaté pulvérulent; Schneeberg.
12. Gris de plomb, cristaux nets, sur cobalt arsenical massif, avec quarz prisme , chaux carbonatée et cobalt arséniaté; Schneeberg.
i3. Gris de plomb , éclatant, cristaux étroitement engagés entre eux, sur quarz amorphe ; Schneeberg.
i4. Gris de plomb vif et légèrement irisé en cristaux étroitement engagés entre eux , sur cobalt arsenical massif, avec un peu de fer carbonate jaune-brun&tre, lamellaire; Bieber , dans le Hanau.
i5. Gris de plomb, cristaux trés-étroitement engagés entre eux , sur cobalt arsenical massif, avec baryte sulfatée et fer carbonate lamellaire , jaune-brunâtre ; Bieber.
i6. Gris de plomb terne, gros cristaux engagés entre eux, avec quarz , sur cobalt arsenical massif, recouvert en partie de cobalt arséniaté pulvérulent ; Schneeberg.
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17. Gris de plomb, cristaux très-nets , sur cobalt arsenical massif , ayec quarz prisme , chaux carbonatée y cobalt arséniaté et chaux arséniatée ; Schneeberg.
i8. Gris-bleuâtre, cristaux peu nets, avec cobalt arsenicalmassif et baryte sulfatée jaune, transparente , et blanche opaque, laminaire; Fûrstenberg.
19. Gris, petits cristaux, sur cobalt sirsenical massif, recouvert de cobalt arséniaté pulvérulent ; Schneeberg.
20. Gris-argentin , avec cobalt arsenical granulaire, dans la chaux carbonatée laminaire et aciculaire , avec de petits cristaux de quarz hyalin prisme , souillés de nickel oxidé pulvérulent ; Allemont , département de liséré.
21. Gris-noirâtre, grands cristaux engagés entre eux, sur cobalt arsenical massif, avec de petits cristaux d'argent rouge , et nickel oxidé pulvérulent ; Johanngeorgenstadt , Saxe.
22. Gris-argentin trés-éclatant, petits cristaux groupés, avec quelques petits cristaux de quarz , et un peu de cobalt arséniaté ; Schneeberg.
23. Gris-argentin, petits cristaux nets, sur cobalt arsenical massif, avec de petits cristaux qui paraissent appartenir â une substance nouvelle ; Johanngeorgenstadt.
24. Gris-noir&tre, petits cristaux confusément engagés entre eux, avec de très-petits cristaux de fer sulfuré dodécaèdre , quarz prisme , et un peu de fer carbonate ; Schneeberg,
8"« YÂIUÉTÉ, SIGNE REPKÊSENTATIF. p A' a\
La variété précédente , émarginée sur Uê horde. (Triforme ,
Haûy. )
25. Gris bleuâtre, terne, cristaux nets, avec cobalt oxidé noir terreux ; Saalfeld , Thuringe.
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4"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p A* a* a\
La variété précédente, émarginée à f endroit deê interjections des faces a' et p. (Fig. 3 , pi. LXXm.)
26. Gris de plomb, cristaux assez grands, engagés entre eux , avec nickel arsenical; Schneebei^, Saxe.
FORMES INDÉTERMINABLES
27. Gris éclatant, cristaux indistincts, engagés entre eux, dans le fer carbonate laminaire^ jaune-brunâtre ; Hesse.
28. Gris-blanchâtre, offrant aussi quelques faces de trèsgros cristaux, avec chaux carbonatée laminaire blanche , opaque; Hesse.
2g. Gris, petits cristaux indistincts, étroitement engagés entre eux , formant une concrétion ramifiée, sur fer carbo^ uaté jaune-brunâtre, lamellaire; Hesse.
3o. Gris éclatant, cristaux alongés , indistincts , disséminés dans le quarz amorphe; Schneeberg.
3i. Gris argentin , cristaux indistincts , âfaces bombées, dans le cobalt arsenical massif, avec fer carbonate jaunebrunâtre, bismuth natif, bismuth sulfuré, et un peu de cobalt arséniaté ; Hesse.
32. Gris-noirâtre, cristaux indistincts, avec baryte suUae tée laminaire, couleur de chair, chaux fluatée cubique , blanche , fer carbonate primitif jaune-brunâtre , et argent natif ramuleux ; Himmelfurst , Freyberg.
33« Gris éclatant, cristaux io^distiacts , sur cobalt arsenical massif; Schneeberg.
34. Gris argentin éclatant, cristaux indistincts, étroitement engagés entre eux , sur cobalt arsenical massif; Annaberg, Saxe.
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35* Cristaux indistmcts et mameloDs, avec bismuth natif, et de petits cristaux de fer sulfuré, recouyerts de cobalt axséniaté pulvérulent; Schneeberg, Saxe.
56. Gris azuré , mamelons formés de i>etits cristaux indistincts, étroitement engagés entre eux, formant une masse botryoïde, avec de petits cristaux de quarz. hyalin prisme ; Schneeberg.
5y. Gris , mamelons formés de trés^petits cristaux étroitement engagés entre eux , avec de petits cristaux de quarz prisme, transparent, sur cobalt arsenical massif; Schneeberg.
38. Granulaire et masêif, gris argentin , dans la chaux carbonatée laminaire, avec chaux carbonatée aciculaire, souillée de nickel oxidé yert-grisàtre , pulvérulent; Ailemont , département de liséré.
39. Gris, avec quarz en petits cristaux prismes, formant des rameaux , et chaux carbonatée équiaxe jaunâtre; Schneeberg.
40. Mamelonné, gris terne, avec chaux fluatée cubique violette , sur cobalt arsenical amorphe ; Gersdorf , Saxe.
4i. Gris terne , mamelons formés de petits cristaux indistincts , étroitement engagés entre eux , sur £er carbonate jaune-brunâtre ; Wittichen , Bade.
42. Gris, avec plomb sulfuré cubique et chaux fluatée jaune , transparente ; Annaberg , Saxe,
Gris, irisé, sur cobalt arsenical massif; Schneeberg
25o COBALT ARSENICAL.
48. Mamelonné, gris-jaunâtre , dans le quarz amorphe , avec quarz prisme; Schneeberg, Saxe.
49. Dendritique, gris argentin , dans la chaux carbonatée laminaire ; Schneeberg.
5o* Filiei forme, gris-noirâtre avec cristaux etfragmens de quarz; Schneeberg.
5i. Gris de fer, petites aiguilles fines y croisées , imitant la forme d'un réseau, ayec quarz; Schneeberg.
52. Grisde fer, longues aiguilles rectilignes, croisées, ayec quarz blanc et chaux fluatée cubique , jaune; Schneeberg.
53. Gris, longues et grosses aiguilles réunies en faisceaux, ayec fer carbonate lamellaire , jaune-brunâtre , et cobalt arséniaté pulyérulent; Schneeberg.
54. Gris , offrant à la surface des espèces de dendrites , ayec argent sulfuré gris-noirâtre , en cristaux indistincts, et un peu de fer carbonate jaune-brunâtre; Joachimsthal , Bohème.
55. Gris, ayec de petits cristaux d'argent rouge, et d'argent sulfuré , et un peu de fer carbonate jaune-brunâtre; Marcus Roehling, Annaberg, Saxe.
Gris-noirâtre , Schneeberg
57. Gris-noirâtre , offrant à la surface une texture ramifiée , ayec argent natif capillaire, et un peu d'argent rouge; Annaberg.
58. Gris-noirâtre, formant des yeines minces, parallèles et croisées , dans la chaux carbonatée lamellaire , blancrosâtre, sur quarz amorphe yerdâtre; Schneeberg.
59. Gris-noirâtre , d'un tissu cellulaire très-serré, ofirant a la surface des lignes croisées , ayec fer carbonate jaunebrunâtre , en petits rhomboïdes contournés ; Joachimsthal.
60. Gris, tricoté, d'une texture lâche , en partie recouyert de cobalt arséniaté rose , pulyérulent, ayec un peu de fer carbonate; Schneeberg.
COBALT ARSEIIIGAL. aSi
61. Ramuhux, gris , petits mamelons empilés et croisés avec de petits cristaux de fer carbonate primitif jaune-brunâtre, et plomb sulfuré cubique; Schneeberg , Saxe.
62. Noirâtre , sur baryte sulfatée lamellaire , avec talc et un peu de plomb sulfaré ; Freyberg, Saxe.
63. Gris-noirâtre , petits mamelons empilés , formant des lignes disposées en forme de fougère , avec argent natif capillaire , et argent rouge; Annaberg , Saxe.
64. Gris-noirâtre, rameaux composés de petits mamelons empilés , confusément engagés entre eux , et recouverts de nickel arséniaté pulvérulent , avec de petits cristaux d'argent rouge disséminés; Joacbimsthal, Bohême.
65. Gris , cellulaire , dont les cavités sont remplies de cobalt arséniaté et de petites lames de baryte sulfatée; Hesse.
66. Massif, gris , recouvert de cobalt arséniaté pulvérulent ; Jokanngeorgenstadt, Saxe.
67. Gris , avec quarz amorphe , et de petites lames de bismuth natif jaune bronzé ; Schneeberg.
Gris, avec plomb sulfuré laminaire; Schladming, Styrie
72. Gris y coloré par le cobalt arséniaté , avec quarz prisme; Schneeberg.
73. Gris, mamelonné d'un côté, et recouvert de quarz prisme, avec fer sulfuré granuliforme , disséminé; Schneeberg.
74. Gris , mélangé de petits mamelons de cobalt arséniaté et de quarz , et recouvert de petites lames de bismuth natif; Schneeberg.
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75. Moëtif, gris - blanchâtre ) avec quan amorphe et prisme ; Schneeberç , Saxe.
76. Gris 9 mélangé de nickel arsenical et de quarz amorphe ; Jphanngeorgenstadt , Saxe.
*jj. Gris-argentin, avec fer carbonate jaunâtoe , lameUairei et cuivre pyriteox amorphe; Schladming , Styrie.
78. Gris, formant une couche recouverte de petits rhoin*boïdes de fer carbonate , avec un peu d arsenic sulfuré rouge ; Joachimsthal, Bohême*
79. Gris éclatant, offrant une surface d'un poli naturel; Bieber , dans le Hanau.
80. Gris, irisé, offrant aussi une surface d'un poli naturel , avec fer carbonate ; Bieber.
annotations.
Cette espèce et la suivante sont souvent confondues Tune avec Tautre ; leurs caractères ont en effet une grande ressemblance ^ elles ont la même forme primitive , à peu près la même pesanteur spécifique , la même dureté, à peu près la même couleur , et offrent presque les mêmes phénomènes lorsqu'on les expose à l'action du chalumeau. Le clivage est le meilleur moyen de les distinguer , quand on ne veut pas avoir recours à l'analyse , pu ^ l'emploi des réactifs. Dans le cobalt arsenical toutes les faces des clivages s'obtiennent avec une assez grande difficulté ; dans le cobalt gris , celui qui a lieu dans la direction des faces du cube , et qui est le seul qui existe dans cette substance, s'obtient au contraire très-aisément.
DEUXIÈME ESPÈCE
COBALT GRIS
Caractèreê définie,
TÂ8SABRT. STROHETER. Form. Chim.
^Ho^^c. Cobalt. • . 56,66, 33, lo. CoS* + CoAj*.
Arsenic • . 49,00. 43,46.
Fer ... . 5,66. 5,23.
Soufre. . . 6,5o. 20,08.
Taïuiberg. Moedam.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Feicile y parallèlement aux faces de la forme primitive.
Pesanteur spécifique, 6,298.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans Tacide nitrique ; donnant une odeur d'ail par le chalumeau, et colorant le verre de borax en bleu.
Cassure. Inégale , concheïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée , rayé parle feldspath.
Couleur • Blanc d'étain nuancé de jaunâtre; éclat métallique.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Le cube. (Primitif, Haiiy.)
1. Gris-^argentin éclatant , un cristal net , et de petites masses laminaires qui se clivent très-facilement parallèle-
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ment aux faces du cube y sur quarz amorphe blanc-grisâtre, avec mica, amphibole , et un peu de cobalt arséniaté; Moedum, Norwége,
2"» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\
Uoetaedre régulier. (Octaèdre , Haûy. )
2. Gris-argentin, petits cristaux très-nets, disséminés sur du fer carbonate lamellaire, blanc-jaunâtre, avec de petits cristaux de fer sulfuré cubique , en partie recouvert de nickel oxidé vert, pulyérulent; Nassau-Siegen.
3. Gris-argentin éclatant, grands et petits cristaux, sur quarz granulaire et prisme avec un peu de fer sulfuré; Nassau-Siegen.
4. Gris d'acier éclatant , cristaux nets dont quelques-uns sont maclés, sur cobalt arsenical ; Nassau-Siegen.
5. Gris terne, gros cristaux dont quelques-uns sont maclés , avec un peu de fer carbonate jaune-brunâtre; Nassau-Siegen.
6. Gris-argentin , petit groupe de cristaux maclés ^ Nassau- Siegen.
3°" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. p{^h*).
Le cube, dont les arêtes sont émarginieê. (Gubododécaèdre , Haûy.)
7. Deux gros cristaux isolés, d'un gris-argentin éclatant; Tunaberg, Suède.
8. Gris-argentin éclatant , deux petits groupes , chacun formé par le croisement de deux cristaux; Tunaberg.
9. Gris-argentin éclatant , gros cristaux , engagés dans le cuivre pyriteux, etla chaux carbonatée lamellaire blanche; Tunaberg.
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lo. Gris-argentin éclatant, très-gros cristal, sur cuivre pyriteux , avec chaux carbonatée lamellaire , blanche; Tunaberg , Suède.
11* Gris terne , deux cristaux isolés , un peu alongés dans la direction de Tune des arêtes du cube; Tunaberg.
4">« YABltrcky SIGNE REPRÉSENTATIF, a* (| A').
Le dodécaèdre pentagonal, avec lee faces de t octaèdre. (Icosaèdre, Haûy).
5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. /I a* (5 h*).
La variété cubo^odécaèdre y combinée avec les faces de F octaèdre. (Cubo-icosaèdre , Haûy.)
12. Cinq cristaux isolés d'un gris-argentin éclatant, trèsnets , et dans lesquels les faces du cube sont très-étroites \ Tunaberg.
i3. Cinq cristaux isolés, plus petits, de la même variété; Tunaberg.
i4. Gris-argentin éclatant, deux petits groupes, Tun formé par le croisement de deux cristaux , lautre formé par le croisement de trois ; Tunaberg.
i5. Cinq cristaux isolés dans lesquels toutes les faces , excepté celles de Toctaèdre régulier sont très-petites ; Tunaberg.
16. Gris-argentin éclatant, cristaux nets, engagés dans le cuivre pyriteux et la chaux carbonatée lamellaire blancgrisâtre; Tunaberg.
17. Gris-argentin éclatant , cristaux nets dans lesquels les faces de Toctaèdre sont les faces dominantes , engagées dans le cuivre pyriteux et la chaux carbonatée blanche lamellaire; Tunaberg.
COBALT GRIS
FORMES INDÉTERMINABLES
i8. Grano-tamellaire , gris-argentin éclatant ^ sur qoarz amorphe , avec cobalt arséniaté ; Moedum , Norwége.
19. Gris éclatant , petites masses laminaires, dans lequarz amorphe , avec amphibole yert d'asperge, fibreux ; Moedum.
20. Gris-argentin éclatant , petites masses laminaires, disséminées dans le mica schistoïde ; Querbach , Silésie.
a 1 • Gris-argentin ^ avec grenat primitif et schiste micacé ; Querbach.
Annotations.
L'identité des formes offertes par le cobalt gris avec celles du fer sulfuré est complète ; ce sont non-seulement les mêmes modifications , mais elles se trouvent encore combinées de la même manière. Ici la ressemblance est d'autant plus remarquable que le système cristallin est semi-tessulaire. On aurait pu s'attendre à une plus grande analogie dans la composition chimique de ces deux substances que celle qui existe réellement ; l'une d'elles est considérée comme un quadri-sulfure de fer , et l'autre comme le résultat de la combinaison d'un atome de quadri-sulfure de cobalt avec un atome de bi-arséniure.
TROISIÈME ESPECE
COBALT OXIDÉ NOIR.
Caractères définis.
DOBBREIHER.
Analyse. Trioxide de cobalt. . . )
Trioxide de manganèse. \ " '^' Eau 23,1.
Pesanteur spécifique. 2,24.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé au chalumeau , colore en bleu le verre de borax. La plupart des morceaux deyiennent éclatans aux endroits où Ton a fait passer un corps dur et uni.
Cassure. Terreuse.
Dureté. Tendre et friable.
Couleur. Bleuâtre et noirâtre ; aspect terreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Mamelonné , noir, formant une couche sur du fer hydro-oxidé terreux j Saalfeld, Thuringe.
2 Noir , sur du fer hydro-oxidé brun , avec de petites lames de fer carbonate; Saalfeld.
5. Dendritique, noir, dendrites superficielles à la surface d'une argile schisteuse, Saalfeld.
4. Terreux, noir, sur cobalt arsenical massif, avec quarz granulaire ; Kizbûchel , Tyrol.
5. Gris-bleuâtre, disséminé dans un grès calcaire; Alderhy Edge , Cheshire.
6. Grisâtre, pulvérulent , sans adhérence ; Freydenstadt , Wurtemberg.
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annotations.
Il est probable que les minéraux qui sont généralement rangés sous le nom de cobalt oxidé noir, sont souvent des mélanges de plusieurs espèces, puisque les analyses qui en ont été faites ne s'accordent pas entre elles. Il est évident d'ailleurs que si l'analyse de M. Doebereiner est exacte , le nom de la substance doit être changé. Il y a une variété qui contient ime quantité assez grande d'oxide de fer, et que l'on désigne sous le nom de cobalt oxidé ferrifère , mais qui pourrait bien appartenir à une espèce séparée.
QUATRIÈME ESPÈCE
COBALT ARSÉNIATÉ.
Caractères définis.
BUGHOLz. LÀUG. Fono. Ghim.
analyse. Oxide de cobalt.
20,5. Co'Ai« + iaA^,
Oxide de nickel.
Oxide de fer . .
Acide arsenique
Eau
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique, dans lequel rincidence des faces latérales est de 55® i5'^ celle de la base sur chacune d'elles de 101° i3', et le rapport d'un côté de la base à Taréte latérale celui des nombres 20 et 17.
Clivage. Très-parfaif parallèlement aux faces g^ , selon Mohs parallèle aux faces A' et même à celles d'une autre modification.
Pesanteur spécifique. 2,948.
Chimiques. Seul au chalumeau la couleur devient plus foncée; sur le charbon émet des Tapeurs arsenicales, et donne un bouton d'arsenic et de cobalt ; ayec le borax donne un verre coloré en bleu.
Cassure. Feuilletée.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Rouge de fleur de pécher , gris ou gris-verdâtre; transparent, translucide; lustre adamantin, vitreux; les faces parallèles au clivage principal ont un éclat perlé.
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1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g^ h' h.
Le prisme rhomhoïdal ohliqvs primitif, dont les arêtes latérales sont émarginées. (Fig. s, pL LXXHI.)
1. Rouge de rubis foncé, translucide, cristaux aloogés dans la direction des arêtes longitudinales, et diyergens, sur quarz amorphe et prisme ; Schneeberg , Saxe.
2. Rouge clair, cristaux alongés, diyergens, et étoiles avec de très-petits cristaux de la même substance formant de petites houpes, sur quarz amorphe et prisme; Schneeberg.
5. Rouge-yiolâtre , cristaux alongés et aplatis parallèlement à g\ sur quarz amorphe et prisme; Schneeberg.
FORMES INDÉTERMINABLES
4. Aeiculaire radié^ ronge-violet, éclatant , très-longues aiguilles aplaties, divergentes autour de divers centres, placées SUT une couche mince de cobalt arsenical spéculaire et de cobalt oxidé noir terreux , recouvrant du quarz agathe grossier , gris-verdâtre ; Schneeberg.
5. Rouge-violet et gris-verdâtre , aiguilles aplaties divergentes , formant de jolies rosettes sur du quarz agathe grossier ; Schneeberg.
6* Gris métallique et rouge-violet, aiguilles plaies , formant autour de divers centres des étoiles et des globules trèsréguliers^ sur quarz prisme jaunâtre , en criatanx agglcnnérés ; Schneeberg.
7. Rouge-violet, globuliforme , globules engagés entre eux^ formées d'aiguiUes aplaties qui divergent régulièrement autour du centre , avec cobalt arséniaté terreux argentifère, et de petits grains bleus disséminés à la surface ; Saalfeld, Thuringe.
Ronge*violet, aiguillas plates divergentes d'une ma
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niére régulière autour de divers centres , sur baryte sulfatée laminaire blanche ; Wittichen j Bade.
g. Rouge-violet , petites aiguilles brillantes , avec de petits cristaux et de petits mamelons de cuivre carbonate bleu, sur chaux carbonatée grossière; Kizbichel , Tyrol.
10. Gris-verdâtre et rouge-violet , globules formés d'aiguilles divergentes , d'un gris-verdâtre vers le centre , avec des mamelons jaune-brunâtres de fer hydro-oxidé, formés découches concentriques, sur quarz amorphe et prisme; Schneeberg, Saxe.
11. Rouge-violet, petits mamelons formés d'aiguilles courtes , déliées , divergentes autour du centre , avec cobalt arséniaté pulvérulent , sur cobalt arséniaté argentifère terreux; Saalfeld, Thuringe.
12. Violet nuancé de bleu, aiguilles courtes et déliées, sur cobalt arséniaté argentifère terreux , avec un peu de fer carbonate ; AUemont, département de Tlsère.
i3. Rouge-violet , aiguilles courtes et déliées, divergentes, recouvrant du cobalt arsenical mamelonné , avec fer carbonate , sur cobalt arséniaté argentifère terreux ; Richelsdorf , Hesse.
i4. Rouge-violet, aiguilles courtes et déliées, sur cuivre gris amorphe, avec un peu de cobalt arséniaté terreux; Saalfeld.
i5. Rouge de fleur de pêcher, et velouté, mamelons formés d'aiguilles divergentes, très- déliées, sur quarz amorphe et prisme ; Schneeberg.
16. Fleur de pêcher pâle, couches mamelonnées, composées de fibres divergentes , avec cobalt arséniaté argentifère terreux, et baryte sulfatée laminaire blanchâtre; Wittichen , Bade.
17. Fleur de pêcher pâle , petites étoiles superficielles, avec chaux carbonatée magnésienne laminaire , en lames croisées; Saalfeld.
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18. Fleur de -pêcher, aciculaire et terreux^ sur cuivre gris amorphe ; Saalfeld, Thuringe.
19. Fleur de pécher , mamelonoé et terreux , avec cobalt oxidé uoir; Saalfeld.
20. Rouge-yiolet , petits mamelons y avec cuivre gris bifére , sur cuivre gris amorphe et chaux caibouatée magnésienne lamellaire ; Saalfeld.
21. Fleur de pêcher, mamelonné et terreux , sur un morceau d'amphibole noirâtre , sub-lamellaire ; Botallack y St.- Just , Cornouailles.
23. Fleur de pêcher pâle , mamelonné et terreux, petits mamelons sur un groupe de quarz prisme, avec de petits cristaux de fer sulfuré ^ Schneeberg , Saxe.
23. Fleur de pêcher, très-petites aiguilles , tapissant les cavités d'un cobalt arsenical massif, avec un peu de fer carbonate lamellaire j Hesse.
24. Fleur de pécher pâle , terreux , sur cobalt arséniaté argentifère terreux, verdâtre, et cobalt oxidé noir; Saalfeld.
25. FleuT de pécher, une lame d'une belle couleur , découpée en forme de feuille , sur baryte sulfatée laminaire blanche , avec cobalt oxidé terreux ; Saalfeld.
26. Pulvérulent 9 fleur de pêcher , avec cobalt oxidé noir ; Allemont , département de l'Isère.
27. Fleur de pêcher, sur cobalt arséniaté argentifère verdâtre terreux ; Allemont.
28. Fleur de pêcher , sur cobalt arséniaté argentifère verdâtre ; Allemont#
39. Cobalt arséniaté argentifère terreux, avec cobalt oxidé noir terreux, et argent natif; Allemont.
3o. Cobalt arséniaté argentifère terreux , vert clair , avec cobalt oxidé noir, et argent natif ramuleux; Allemont.
3i. Cobalt arséniaté argentifère terreux, avec argent antimonié sulfuré rouge, et chaux carbonatée laminaire; Allemont.
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32. Cobalt arséniaté argentifère terreux , avec argent natif ramuleux, et arragonite aciculaire soyeux; Allemont.
annotations.
Cette espèce et le fer phosphaté de Bodenmais ont des formules chimiques semblables, c est-à-dire dont les coefficiens et les exposans sont les mêmes. On sait d'ailleurs que Tacide phosphorique et Tacide arsénique sont des corps isomorphes y et Ton doit considérer les oxides de fer et de cobalt comme étant dans le même cas. Il faut donc s'attendre , quoique les analyses de ces deux espèces n'offrent , à l'exception de Teau , aucun principe commun, à trouver ane grande analogie dans leurs systèmes cristallins. C'est en effet ce que l'observation confirme ; nonseulement leurs cristaux se ressemblent par leurs formes, mais encore ils se clivent dans la même direction^ et les faces de clivage présentent le même caractère. Les angles des formes fondamentales de ces deux substances , indiqués par Mohs et Naumann , diffèrent très-peu entre eux , mais il ne parait pas qu'ils aient été déduits de mesures optenues par le goniomètre de WoUaston.
Berzélius considère la variété pulvérulente de Schnee* berg conmie un arsénite de cobalt.
CINQUIÈME ESPECE
ROSÉLITE.
Caractères définis.
Analyse. D'après Texainen que M. Chfldren a £adt de cette substance, elle contient de la chaux, de la magnésie , de l'oxide de cobalt , de Facide arsenique et de l'eau.
Forme primUive. Prisme rhomboïdal dans lequel l'incidence des faces latérales est de 109° 46^, et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des nombres 1 1 et 29.
Clivage. Facile et éclatant parallèlement à la base de la forme primitive.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposée au chalumeau, cette substance abandonne l'eau qu'elle contient, et devient noire.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. La même que celle de la chaux carbonatée.
Couleur. Belle couleur de rose ; translucide; éclat vitreux.
l'» VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF, p g b a e .
Octaèdre rectangulaire , dont les sommets sont remplacés par un plan perpendiculaire à taxe, et les angles latéraux chacun par deux petites faces triangulaires. {¥\g. 2, pi. LXXIV.)
1. Rouge de rose , translucide, petits cristaux placés sur du quarz amorphe blanc-grisâtre ; les faces a* sont ternes et comme creusées vers le milieu ; Schueeberg, Saxe.
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annotations.
M. Haidinger, qui a observé des cristaux semblables â ceux qui Tiennent d'être décrits, dans la collection de Freyberg, les considère comme des macles, et pense que leur forme primitive est un prisme rhomboïdal oblique.
Cette substance est extrêmement rare , et M. Heuland ne se rappelle pas avoir vu d'autre morceau que celui qui se trouve dans cette collection.
NICKEL
PREMIÈRE ESPÈCE
ARFWB080V.
Caractère définû.
Analyse. Nickel. • . 64,55. Formulechimiqae. NîS*. Soufre. . . 34,26.
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier.
Caraetères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans Tacide nitrique. Au chalumeau , au moyen d'un bon feu , donne un bouton métallique , malléable et magnétique.
Dureté. Raie le mica, et est rayé par le feldspath.
Couleur. Jaune de laiton , éclat métallique.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Capillaire , jaune de laiton, en filamens déliés , disséminés avec de petits cristaux de chaux carbonatée magnésienne de la forme p a' b\ sur pierre de corne; Joachimsthal , Bohême.
2. Jaune de laiton, filamens alongés , croisés et di vergens, sur du quarz grossier gris , coloré , en partie , en vert par le nickel; Joachimsthal.
5. Jaune de laiton, avec cobalt gris et quarz hyalin prisme 5 Johanngeorgenstadt , Saxe.
4. Jaune de laiton , longs filamens sur du quarz amorphe, avec fer carbonate rhomboïdal jaunâtre; Joachimsthaï , Bohême.
5. jéciculairey jaune de laiton, longues aiguilles avec quarz prisme, un cristal de fer arsenical, et un peu de zinc sulfuré laminaire; Joachimsthal.
6. Jaune de laiton, aiguilles disséminées sur du quarz cellulaire , souillé de nickel oxidé , avec fer carbouaté laminaire jaune-brunâtre ; comté de Sayn.
7. Jaune de laiton, filamens courts et déliés, avec de petits cristaux octaèdres de cobalt gris , et fer carbonate laminaire , sur quarz cellulaire , souillé de irickel oxidé ; comté de Sayn.
8. Jaune, dans le quarz cellulaire, souillé de nickel oxidé , avec fer carbonate laminaire brun clair, et un peu de zinc sulfuré brun ; comté de Sayn.
g. Jaune-verdâtre , avec chaux carbonatée dodécaèdre et laminaire , et un peu de plomb sulfuré disséminé; Andréasberg, Hartz.
Cette substance a été considérée pendant long-temps par les minéralogistes comme du nickel presque pur , et décrite dans leurs ouvi*ages sous le nom de nickel natif. C'est même encore sous ce nom qu'Haûy en parle dans la seconde éditipn de son Traité de minéralogie.
Le système cristallin du nickel sulfuré parait être le même que celui du fer sulfuré magnétique, mais ici, d'après les essais d'Haûy , la vertu magnétique du nickel est masquée par la présence du soufre.
DEUXIEME ESPÈCE
NICKEL ARSENICAL.
Caractères définis*
PFAFF. STROllETSn.
BB&THIEft.
Analyse.
Nickel. . • 48,9o/ • . 44,?i. .
Arsenic. . 46,42. . . 54,73. ,
Fer, ... 0,34. . • o,54. . ,
Plomb. . 0,56. . . 0,32. . ,
Soufre. . . o,8o. • • o,4o. . .
Antimoine.
Cobalt.
97,02. loo.
De Riecbelsdorf .
D'Allemnt.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit.
Pesanteur spécifique. 7,655.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Mis dans l'acide nitrique , il s y recouvre de suite d'un enduit verdûtre. Au chalumeau, se fond sur le charbon en répandant une odeur d'ail.
Cassure, Inégale , conchoïdale , peu brillante.
Dureté. Raie la chaux fluatée, et est rayé par le feldspath.
Couleur. Rouge cuivreux; éclat métallique^
FOI^MES INDÉTERIiWNABLES.
1. Massif, jaune cuivreux, dans le quarz jaspe-rouge , avec cobalt arsenical cubo-octaèdre et amorphe , nickel arséniaté verdâtre , pulvérulent, cobalt arséniaté, et quelques petits cristaux de quarz prisme; Schneeberg, Saxe.
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2. Moêsif, jaune-rougeâtre , avec cobalt arsenical , chaux carbonatée lamellaire et un peu de talc;SchIadming, Styrie*
3. Jaune-rougeâtre, avec cobalt arsenical, fer carbonate laminaire , et nickel arséniaté pulvérulent; Riechelsdorf , Hesse.
4. Jaune-rougeâtre, avec plomb sulfuré et baryte sulfatée laminaire ; Andreasberg , Hartz.
5. Jaune-rougeâtre , avec cobalt arsenical , et un peu de baryte sulfatée; Wittichen , Bade.
6. Jaune-cuivreux, petites masses lamelliformes , disséminées dans un calcaire; Saalfeld, Thuringe.
7. Jaune-rougeâtre , deux morceaux recouverts de cobalt arséniaté terreux; Cornouailles.
. annotations.
La variété d'AUemont , d après l'analyse de M. Berthier , contenant 8 pour cent d'antimoine , devra probablement être séparée du nickel arsenical , comme une espèce distincte. La mine blanche de nickel, ou le nickelglanz des Allemands , de Loos , en Helsingland , en Suède , est aussi une nouvelle espèce du genre nickel. M. PfaflF, qui la analysée , y a trouvé 2 4,42 de nickel, 45,90 d arsenic, io,46 de fer , et 12,36 de soufre ; sa formule chimique , d après Berzélius , serait Ni S* + N« A*' , dans laquelle il ne tient pas compte du fer qui entre cependant en quantité assez considérable dans la substance; sa pesanteur spécifique est de 6,12 ; sa couleur est intermédiaire entre le gris de plomb et le blanc d'étain ; on ne Ta rencontrée jusqu'à présent qu'à l'état massif.
TROISIÈME ESPÈCE
NICKEL ARSÉNIATÉ.
Caractères définis»
ST&OMETBR. BE&THiBB. Formule ohimique.
Anal. Oxide de nickel. 37 ,35. 56,20. Ni» A«« + 18 A7.
Acide arsénique. 36,97. 36,8o.
Oxide de fer. . . I,l3. 0,25. Oxide de cohalt Acide sulfurique* o,23.
Eau 24,53. 25, 5o.
Caractères indéfinis.
Chimiques^lnsolnhle daas Tacide nitrique. Au chalumeau , sur le charbon , dégage une forte odeur d'arsenic , et fond à la flamme intérieure en un grain de nickel arsenifére.
Couleur. Verdâtre; aspect terreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1, Pulvérulent, vert clair , recouvrant du cobalt arsenical mamelonné; Riechelsdorf , Hesse.
3. Blanc-verd&tre, recouvrant du cobalt arsenical massif; Wittichen , Bade.
3. Verdâtre , sur nickel arsenical massif; Allemont, département de risére .
Bournon, dans son catalogue, cite de très-petits cristaux de cette substance qui présentent la forme d'un prisme hexaèdre.
i/««V«W%V«MAAMMAI«V
QUATRIEME ESPÈCE
PIMÉLITE.
Carœtèreg définie,
KLAPROTH. Formule chimique.
Analyse. Oxide de nickel. i5,62. Ni S + 20 kq.
Silice 35.
Alumine 5, 10.
Chaux. ..... 0;4o.
Magnésie 2,25.
Eau 37,91.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau , est infusible , mais se scorifie dans les parties minces , et devient gris sombre ; avec le borax , se dissout en offrant la réaction de Toxide de nickel, et ne donne, après la réduction du nickel, aucune trace de cobalt.
Cassure. Unie et terne.
Dureté, Rayée par la chaux carbonatée ; douce au toucher.
Couleur. Vert-pomme ; opaque ; sans éclat.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Amorphe, vert -jaunâtre, opaque, gras au toucher, avec un peu de mica lamellaire ; Kosemûth , Silésie.
2. Vert d'émeraude et vert-grisâtre , en petites masses , avec serpentine ; Kosemiith.
5. Vert-pomme , offrant l'aspect d'une opale commune , altérée , colorée en vert ; Kosemûth.
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annotations.
Berzélius fait remarquer que la pimélîte ressemble beaucoup j quant à l'extérieur , à un talc qui contiendrait du nickel ; mais l'analyse de Klaproth a donné une trop petite quantité de magnésie pour que Ton puisse ranger cette substance parmi celles auxquelles on donne le nom de talc , et qui contiennent toutes une quantité assez considérable de cette terre.
ARSENIC
PREMIÈRE ESPÈCE
Caractères définie.
JOBV.
Analyse. Arsenic 96, Formule chimique. A«.
Antimoine 3.
Oxide de fer et eau. 1 .
lOO.
De Joteblmithal.
Pesanteur spécifique. 5^766. Arsenic fondu. 8,3o8. Caractères indéfinis.
Chimiques.Snr un charbon ardent y l'arsenic natif exhale une forte odeur d'ail , et dans le matras se volatilise entièrement.
Cassure. Raboteuse.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayé par la chaux fluatée.
Couleur. Gris de plomb , blanc d'étain ; éclat métallique qui se ternit bientôt par l'exposition à l'air.
FORMES INDÉTERMINABLES
1* Lamellaire , gris-noirâtre, petites lames éclatantes et ternes , avec un peu de quarz amorphe blanchâtre ; Markirchen , Alsace.
2. Bacillaire, noir-grisâtre, baguettes déliées et à peu prés parallèles , dans la chaux carbonatée magnésienne blanche, en petites lames courbes , trés-serrées , éclatantes , et un peu de quarz amorphe ; S*'-Marie-aux-Mines.
3. Couleur de bronze , avec un peu de chaux carbonatée laminaire blanche ; S*®-Marie-aux-Mines.
4. AciculairB radié, gris-noirâtre , partie d*un mamelon offrant une texture très-serrée ; Marienberg , Saxe.
5. Mamelonné, gris-noirâtre, avec de petits cristaux d'arsenic sulfuré rouge, et un peu de chaux carbonatée laminaire; Andreasberg, Hartz.
Gris-bronzé, avec quarz amorphe; S*"-Marie-aux- Mines
7^ Gris-noirâtre , en couches concentriques, avec cuivre gris argentifère , amorphe , quarz prisme et chaux carbonatée magnésienne , en petits rhomboïdes primitifs contournés ; S*®-Marie-aux-Mines.
8. Testacé, gris-noirâtre, composé de couches concentriques , laissant des interstices entre elles ; la surface est couverte de petits mamelons d'arsenic natif, et de gros cristaux de plomb sulfuré octaèdre , saupoudré de cobalt arséniaté ; Annaberg , Saxe.
9. Gris-noirâtre, couches épaisses qui se séparent et offrent les surfaces par lesquelles elles adhèrent , recouvertes en partie de plomb sulfuré , scintillé d'arsenic oatif argentifère granuliforme ; Andreasberg.
10. Gris-noirâtre , formant une couche «^.naisse en forme de coquille , avec un peu de fer carbonate laminaire ; Andreasberg.
11. Gris-noirâtre, sur arsenic natif en couches épaisses, avec plomb sulfuré lamellaire , et arsenic natif argentifère granulaire , disséminé à la surface ; Andreasberg.
12. StrtUiforme y gris-noirâtre, avec plomb sulfuré lamellaire , argent rouge amorphe , chaux carbonatée lami-
naire , et arsenic natif argentifère botryoïde ; Andreasberg, Hartz.
i3. Gris-noirâtre, gros et petits mamelons formés de couches concentriques , avec argent rouge en cristaux de diverses variétés ; Joachimsthal , Bohème.
14. Noirâtre , en partie recouvert de petits cristaux de cuivrç pyriteux , avec quelques cristaux d'argent rouge j Andreasberg.
1 5. Gris-noirâtre , petits mamelons avec chaux carbonatée magnésienne primitive, et quelques petits cristaux d'arsenic sulfuré rouge ; Andreasberg.
16. Gris-bronzé , d une texture trés-serrée , avec cuivre gris amorphe et un peu de quarz; S**-Marie-aux-Mines.
17. Massif, gris-noirâtre, recouvert d'un côté de bismuth natif, avec des cristaux aplatis , disposés en forme d'éventail, de chaux carbonatée acrogéne, et quelques petites lames et cristaux d'arsenic sulfuré rouge; Andreasberg.
i8. Gris-noirâtre , avec chaux carbonatée laminaire, et arsenic oxidé pulvérulent; Kongsberg, Norwège.
u4nnotations.
D'après M. Breithaupt, l'arsenic natif a pour forme primitive un rhomboïde obtus de 11 4° 26' qui se clive dans une direction peri)endiculaire à l'axe. Ce célèbre minéralogiste a observé plusieurs formes secondaires de cette substance , qui sont toutes des combinaisons des faces du rhomboïde primitif avec celles d'autres rhomboïdes moins obtus , et avec celles de la modification a \ M. Haidinger , dans son dernier ouvrage, indique aussi le rhomboïde pour la forme primitive de cette espèce , et cite un cristal dont le signe cristallographique serait pa\
DEUXIÈME ESPÈCE
ARSENIC OXIDÉ.
Caractères définie.
BBKZ^LIVS.
Analyse. Arsenic. . . 75,82. Formule chimique A#.
Oxigène. . . 24, 18.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de l'octaèdre régulier.
Pesanteur spécifique. 3,698.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans Teau : exposé â une température élevée, il se volatilise, entièrement, et émet une forte odeur d'ail.
Cassure, Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Blanc, lustre vitreux, translucide et transparent.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. GranO'lamellaire , hlamc , offrant des clivages parallèles aux faces dun octaèdre régulier; Markirchen , Alsace.
annotations.
On peut obtenir artificiellement des cristaux très-nets de cette espèce , sous la forme de l'octaèdre régulier, mais ce n'est que bien rarement qu'ils offrent quelques modifications.
TROISIÈME ESPÈCE
ARSENIC SULFURÉ ROUGE
Caractères définie.
KLAPROTH. LAVCIBR.
Analyse. Arsenic. 69. 69,57. Formule ohimiqac. A# S«.
Soufre. 5i. 3o,43. ^
Forme primitive .Vri^Tae rhomboïdal oblique, dans lequel les faces latérales sont inclinées de 1 iS® i5', la base sur chacune d'elles de iiS** 12', et le rapport d'un des côtés de la base à Taréte latérale à peu près celui des nombres 4i et 10.
Clivage. Parallèle à toutes les faces de la forme primitiye , à la modification jr' , et , dans les morceaux de certaines localités, aux faces des modifications A' et y'.
Chimiques. Au chalumeau , sur le charbon , brûle avec une flamme bleue j et exhale des Tapeurs de soufre. Soluble dans les acides.
Cassure^ Gonchoïdale.
Dureté. Raie létale , et est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Diverses nuances de rouge-aurore j translucide, transparent ; éclat résineux.
!'• VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m q II d .
La forme primitive , dont les arêtes latérales et deux des
bords des hases sont émarqinés. (Fig. 2, pL LXXIV.)
ARSENIC SULFURÉ ROUGE
1 . Rouge clair , et rouge-noirâtre luisant , cristaux étroitement engagés entre eux y tapissant les cavités d'une chaui carbonatée magnésienne sub-lamellaire ^ avec arsenic natif; Nagyag , Transylvanie.
2. Rouge clair éclatant , cristaux alongés, serrés les uns contre les autres, sur quarz amorphe ; Kapnick, Transylvanie.
^mt VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m ff' g* Jf' «'.
Priêfne quadridJeimaly dont deux des bords des bases sont rfmaryiW/. (Fig. 3, pi. LXXIV.)
3. Rouge foncé) grands et petits cristaux très-nets, sur chaux carbonatée magnésienne granulaire et compacte , blanche; Nagyag.
3010 VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, f m gj" g^ Q> e\
Lavariété précédente y augmentée des faces des modificatiofu a\(Fig.4,pl.LXXIV.)
Rouge vif, cristaux engagés entre eux, sur quan
amorphe , avec zinc sulfuré brun , et un peu de cuivre gris ; Kapnick.
4«n« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g' g"^ g^ a' e\
La variété précédente , augmentée des faces de la modification g\ (Fig. 5 , pi. LXXIV.) ^
5. Rouge foncé, cristaux assez gros, engagés entre eux, sur chaux carbonatée magnésienne, avec de petits cristaux de quai-z prisme; Nagyag.
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5"^^ VARIETE , SIGNE REF. pmgggheeead,
La seconde variété augmentée des faces des modifications
te a et h. (Fig. 6, pL LXXIV.)
6. Rouge foncé et rouge brunâtre , petits cristaux, avec arsenic sulfuré rouge lamellaire , et quarz hyalin prisme ; Kapnick y Transylvanie.
7. Rouge clair, petits cristaux disséminés sur une marne; Neushol , Hongrie.
6°'<' VARIÉTÉ, SIGNE REF. pmggghee
I 8 5,1 1 è T I ir i e a a a .
La variété précédente , augmentée des faces de la modification a . ( Fig. 7, pi. LXXIV. )
8. Rouge foncé, cristal assez gros, avec d'autres plu^ petits, appartenant à des variétés plus simples, sur chaux carbonatée magnésienne } Nagyag, Transylvanie.
FORMES INDÉTERMINABLES
9 . Rouge vif , petits cristaux indistincts, disséminés sur de la chaux carbonatée magnésienne , avec de petits cristaux de fer arsenical , recouverts , en partie , d'arsenic natif mamelonné; Felsobanya, Hongrie.
10. Rouge clair, translucide, gros prismes alongés, striés longitudinalement et engagés entre eux , sur arsenic natif mamelonné , formant une couche assez épaisse , avec un peu de zinc sulfuré lamellaire , couleur de colophane ; Kapnick.
ij. Rouge, prismes alongés, sans terminaisons distinctes , sur arsenic natif mamelonné , avec baryte sulfatée primitive, en cristaux très-aplatis ; Felsobanya.
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13* Rouge clair éclatant, cristaux indistincts , sur chaux carbonatée magnésienne grano-lamellaire ; Kapnick , Transylvanie.
i3. Rouge-orangé, cristaux indistincts, formant une couche mince qui recouvre de gros mamelons d'arsenic natif , avec de petits cristaux de fer carbonate , de la variété p a' b'y et chaux carbonatée magnésienne; Andreasberg, Hartz.
annotations.
L'incidence des faces latérales de la forme primitive n'est que de trois minutes plus grande que celle de la base sur chacune des faces latérales ; ainsi , en n'ayant égard qu'aux angles seulement , ia forme primitive diffère très-peu d'un rhomboïde. Parmi les substances qui se rapportent au prisme rhomboïdal oblique , il y en a plusieurs autres qui offrent des prismes secondaires dont les trois incidences sont à peu de chose près égales entre elles , le titane silicocalcaire , par exemple , est dans ce cas. Cette remarque prouve que la mesure des angles ne suffit pas toujours pour décider si la forme que l'on considère est un rhomboïde , et que l'on doit en outre faire attention à la loi de symétrie.
QUATRIEME ESPECE
ARSENIC SULFURÉ JAUNE
Caractères définis.
KLAPKOTB.
Analyse. Arsenic. 62. 61,86. Fonn. chim. A# S». Soufre. 38. 58, i4.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel l'incidence des faces latérales est de 117^ 4^' et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu prè3 celui des nombres 5o et 29.
Clivage. Très-facile parallèlement à Is^ modification jr^, et quelques traces dans la direction des faces A*.
Pesanteur spécifique* 3,48.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans les acides nitrique et sulfurique* Au chalumeau, sur le charbon , il brûle avec une flamme d'un jaune pâle.
Cassure. Indistincte.
Dureté. Rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Diverses nuances de jaune ; les lames minces sont translucides; éclat métallique sur les faces de clivage.
i'^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' ff^ h' a\
Prisme à douze faces terminé par un sommet dièdre. (Fig-3,pl.LXXiy.)
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T. Jaune-brunâtre 9 petits cristanx engagés entre eux et disséminés sur une argile gris-bleuâtre; Tajowa prés de Neushol , Basse-Hongrie.
2. Jaune clair et jaune-orangé , petits cristaux dont quelques-uns sont trés-nets , engagés entre eux, sur une argile bleuâtre; Tajowa.
Jaune clair y cristaux moins nets, sur argile; Tajowa
4. Brun -jaunâtre, cristaux très -étroitement engagés entre eux , ayec arsenic sulfuré jaune, lamellaire et terreux ; Tajowa.
FORMES INDÉT£RMINABLES>
5. Jaune-brunâtre , cristaux indistincts , sur chaux carbonatée blanche laminaire ; Tajowa.
6. Laminaire, jaune nuancé de vert, très-grandes lames ; Nagyag , Transylvanie.
Jaune d'or éclatant; Nagyag
8. Jaune d'or éclatant, masse formée de lames croisées , avec arsenic sulfuré rouge granulaire, disséminé, et fer sulfuré; Nagyag.
9* Latnellaire ,}diMTL<t j petites masses sur une argile; Tajowa.
10. Jaune, petites masses, avec arsenic sulfuré rouge, sur chaux carbonatée magnésienne , reposant sur du quar? amorphe; Tyrol,
11. Mamelonné, ]Bxxnçi y avec arsenic sulfuré rouge, en grains disséminés ; environs de Constantinople.
12. Jaune-verdâtre , granulaire, en petites niasses arrondies sur argile ; Taj owa.
1 3. Jaune-verdâtre , luisant , petits globules agglomérés ; Tajowa.
annotations.
Il est assez remarquable qu'Haûy, qui , comme on sait,
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a placé l'arsenic sulfuré rouge et Varsenic sulfuré jaune dans une même espèce , cite cette réunion comme une preuye des progrés et de l'importance de la cristallographie. La nécessité de considérer ces deux substances comme deux espèces distinctes , est néanmoins bien établie par les différences essentielles qu'elles offrent dans leurs formes cristallines , Vune ayant pour forme primitive un prisme rhomboïdal droit , et l'autre un prisme rhomboïdal oblique. Mais au défaut des différences tirées de la forme , celles que présentent ces deux espèces , sous le rapport de la pesanteur spécifique, ou du clivage , suffiraient seules pour prouver qu'elles doivent être séparées l'une de l'autre.
MANGANÈSE
PREMIÈRE ESPÈCE
MANGANITE.
Carcuitèreê difinU.
TURKBK. Form. chim.
AnaL Protoxide de manganèse. . 80,92. m + kq, Oxigèue . . • . . . . • • 8,98.
Eau 10,10.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel rincîdence des faces latérales est de 99*» 4o' , et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des nombres 26 et 21.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive , et aux faces des modifications jf' et h\
Peêanteur spécifique. 4,328.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau, avec le borax , se fond en un verre transparent couleur d'améthyste; chauffée dans un tube , Teau se dégage et se dépose sur les parois.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie légèrement le verre.
Couleur. Gris de fer et gris d'acier; éclat métallique.
Prisme droit rhomboïdal, (Primitif.) (Fig. 1, pi. LXXIV.)
MANGANITB. ^85
1 . Gris de fer éclatant , petits cristaux recouyrant des stalactites de la même substauce; Neukirchen, Alsace.
2. Gris de fer éclatant, cristaux plus alongés , dans les cavités d'un quarz amorphe ferruginé; Devonshire.
5. Gris de fer, gros. cristaux fortement striés longitudinalement , avec quarz hyalin prisme , dans les cavités d'une gangue semblable à celle du n** précédent; Devonshire.
4. Gris-noirâtre, cristaux très-alongés, divergens,ayec un peu de baryte sulfatée blanche; laShourde, Thuringe.
2™** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g\
La forme primitive y dont les arêtes latérales aiguës sont émarginées, (Fig. 2 , pK LXXIV. )
5; Gris de fer éclatant, petits cristaux formant une couche mamelonnée, avec un peu de fer hydro-oxidé, jaune-brunâtre à la base; Neukirchen.
6. Gris de fer éclatant, petits cristaux recouvrant des mamelons de fer hydro-ôxidé ; Neukirchen.
3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g^ K .
Le prisme primitif y doublement dmarginé à l'endroit des arêtes latérales. (Fig. 5, pi. LXXIV.)
7. Gris de fer éclatant , cristaux minces , sur manganite fibreuse et compacte ; Devonshire.
4me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÈâ^TATIP. m g h (^b bh ).
Prisme a douze pans terminé par une pyramide à quatre faces, dont deux des angles sont très-obtus. (Fig. 4, pi. LXXIV.)
Gris de fer éclatant , gros cristaux alongés , réunis en
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faifM^eaox, sur baryte sulfatée laminaire; Ilefeld, Hartz.
S"*" YABIÉTÊ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m ff h b {b b h .)
La variété précédente , augmentée deê faceê b . ( Fig. 5 ^ pL LXXIV.)
' 9. Gris de fer éclatant , cristaux entrelacés , avec baryte sulfatée laminaire blanche ; Defeld.
10. Gris de fer éclatant, cristaux réunis en faisceaux cylindroïdes , cannelés longitudinalement , et croiséis^sur baryte sulfatée laminaire blanche ; Ilefeld.
11. Gris-jaunâtre, cristaux dans lesquels les faces du sommet sont très-petites , sur manganite fibreuse ; Ilefeld.
1 2 . Gris-noirâtre , cristaux peu alongés , eçtrelacés , sans adhérence; Uefeld.
G*"" VAEC^STÉ, SIGNE DU CRISTAI. ix^ÉMENTAIRE. mghbe{^bbg)(^bbh).
Axe de révolution perpendiculaire à la face e'.
(Fig. 6, pi. LXXV.)
i3« Gris de fer éclatant, très-gros cristaux fortement striés longitudinalement , engagés entre eux , sans adhérence; Ilefeld.
FORMES INDÉTERMINABLES
i4. Gris de fer éclatant, cristaux indistincts, engagés dans la manganite fibreuse, avec épidote manganésiféie, et un peu de quarz ; S*-Marcel , Piémont.
i5. Gris de fer , petits cristaux à faces bombées , recouvrant de la manganite mamelonnée; Devonshire.
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16. Petites masses aplaties prismatoïdes y sur manganite fibreuses ; La Shourde , Tburinge.
17. Gris de fer, petites masses cylindroïdes et prismatoïdes fibreuses, sur du quarz amorphe; Devonshire.
annotations.
Les cristaux de manganite présentent fréquemment un défaut de symétrie assez remarquable. J^a forme primitive étant un prisme droit rhombQÏdal, la. modification e de-
Trait se composer de quatre faces à chaque sommet , et cependant, lorsqu'on Tobserve sur un cristal, elle n'en offre jamais que deux à chaque extrémité. Les. sulfates de zinc, de magnésie ,' et de nickel sont les seules substances parmi celles qui appartiemient au même système cristallin qui présentent un fait semblable.
DEUXIÈME ESPÈCE
PYROLUSITE.
Caractères définis.
TURVBB.
^nal. Oxide rouge de manganèse. 859617. Form. chim.M.
Oxigène 119599*
Eau 1,566.
Silice 0,553.
Baryte. * o,665.
Chaux une trace.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel l'incidence des faces latérales est de 95° 4o' environ.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme prinii— tive , et aux faces de la modification h\
Pesanteur spécifique. 4,94.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau, chauffée dans un tube, ou dans un petit matras , cette substance ne dégage point d'eau ; avec le borax donne un verre transparent , couleur d'amé* thyste.
Cassure. Inégale*
Dureté. Beaucoup moindre que celle de la manganile.
Couleur. Gris-noirâtre et noire ; éclat métallique imparfait.
!'• VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m p h\
La forme primitive , dont les arêtes latérales obtuses sont émarginées. (Fig. 3 , pi. LXXV. }
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1 . Grise, petits cristaux aplatis i)àrallé]ement à laface h\ avec quarz ; Elgersburg , Thuringe.
2. Gris-bronzé, petits cristaux agglomérés; Antonio Pereira, Brésil.
2ino VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h^.
La forme primitive, dont les arêtee latérales obtueee sont doublement émarginéeê. (Fig. 3 , pi. LXXV. )
5. Grise, petits cristaux aplatis, sur psilomélane , ayec un peu de quarz à la base ; Elgersburg.
4. Grise, cristaux minces, avec pyrolusite fibreuse , sur psilomélane; Elgersburg.
FORMES INDÉTERMINABLES
5. Gris-noiràtre , plaque formée de cristaux aplatis; Ilmenau , Thuringe.
6. ^cfCM/aiV^ , gris-noirâtre , aiguilles déliées et entrelacées; Devonshire.
7. Çris-noirâtre , aiguilles déliées et entrelacées, avec fer hydro-oxidé mamelonné ; Devonshire.
8. Gris-noirâtre, avec de petits cristaux de la même substance disséminés dans les cavités; Devonshire.
9. Gris-jaunâtre, petites aiguilles, sur une couche de fer hydro-oxidé mamelonné ; Elgersburg.
10. Gris de fer , petites lames croisées, d'une texture fibreuse ; La Shourde , Thuringe.
1 1 . Mamelonnée , gris-noirâtre , grosses stalactites cylindroïdes, offrant dans la cassure une texture lamellaire , avec fer hydro-oxidé mamelonné ; La Shourde.
13. Gris-noirâtre, dun lustre velouté, mamel' " mes de couches concentriques , ofirant dans la casj texture fibreuse radiée , avec un peu de fer hydr» Nassau-Siegen.
ago PYROLUSITE.
i3« Mamelonnée, gris-noirâtre, d'un lustre velouté, recouvrant du fer carbonate rhomboïdal; Artzberg, Franconie.
i4. Gris-noirâtre , d'un lustre velouté , sur baryte sulfatée laminaire ; Artzberg.
i5. Gris de fer, en très-petits mamelons , avec psilomelane; Elgersburg, Ttiuringe.
Gris de fer, sans adhérence ; La Shoùrde
20. Gris de fer, avec épidote manganésifére , et quarz amorphe ; S*-Marcel , Piémont.
21. Gris de fer, formant des couches minces , ondulées, dans le fer hydro-oxidé brun terreux , avec de petits cristaux i)rillans de quarz hyalin prisme ; mine Yiel Abraham, Freyberg, Saxe.
22. Gris-noirâtre, petits mamelons disséminés dans la chaux carbonatée magnésienne lamellaire ; Carinthie.
23. Gris-noirâtre, petits^ mamelons disséminés dans la chaux carbonatée magnésienne lamellaire ; Carinthie*
Noire, formée de couches concentriques; Nassau- Siegen
28. Noire, couche onduleuse, recouverte de très-petits mamelons; comté de Sayn.
2g. Gris-noirâtre , petits mamelons alongés , tachant les doigts ; comté de Sayn.
3o. Irisée , gros mamelons creux , et en' couches concentriques , sur du fer hydro-oxidé brun, fibreux et terreux ; comté de Sayn.
PYROLUSITE. :igi
3i. Mamelonnée, irisée , riche en couleurs , en stalactites déliées , sans adhérence ; Hongrie.
Gris-noirâtre, stalactites contournées; comté de Sayn
4o. Gri»-noirâtre , mamelons recouvrant du fer hydrooxidé jaune-brunâtre ; comté de Sayn.
4ï. Noire, petites tubercules alongées, recouvertes en partie de manganite ; comté de Sayn.
42. Brun-noirâtre, grands et petits mamelons formés de couches concentriques; Artzberg.
43. Brun-noirâtre, cylindroïde et mamelonné, ofirant dans la cassure une texture radiée ; Artzberg.
44. Noire, mamelons formés de petites lames trèsminces; comté de Sayn.
45. Gris-noirâtre , petits mamelons brisés , agglomérés ; comté de Sayn.
4 6 . Noire , sur du quarz ; Marbella, Andalousie , Espagne .
Gris-noirâtre, petits rameaux recouvrant en partie
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de gros mamelons de la même substance, sur du fer hydrooxidé ; comté de Sayn.
5i. Brun-noirâtre, petits bouquets formés de petites baguettes divergentes; comté de Saya.
52. Brun-noirâtre, masse offrant une cavité dont la paroi intérieure est mamelonnée; comté de Sayn. .
53. Brun-noirâtre , trois stalactites alongées et croisées ; comté de Sayn.
54. Brun-noirâtre , d'une texture schisteuse , avec quarz; mine Abraham, Freyberg, Saxe.
55. Brun-noirâtre, avec chaux carbonatéemëstatique, enduite de cuivre carbonate vert ; Sibérie.
56. Seor i forme f brune et d'un éclat gris argentin; Einsensichen.
5y. Pulvérulente, gris-rougeâtre , petits mamelons sur du quarz prisme ; Artzberg.
Brun-noirâtre, tachant les doigts; Artzberg
60. Brun-noirâtre , mamelons alohgés , creux , avec baryte sulfatée lamellaire ; Artzberg.
6i. Brun-noirâtre, petits mamelons très-légers; Artzberg.
62. Brun-noirâtre, longs cylindres courbés, tachant les doigts ; Artzberg.
63. Brun-noirâtre , très-léger , tachant les doigts ; Artzberg.
64. Brun-noirâtre , pseudo-prismatique , cinq morceaux très-légers; Artzberg.
65. Brun-noirâtre, petits mamelons, sur mauganite granulaire, d'un lustre métallique ;. Artzberg. ,
66. Dendritique , noirâtre, dans une plaque ovale, polie, de feldspath blanc; Sibérie*
67. Brun-noirâtre, sur quarz mamelonné, reposant sur du fer carbonate lamellaire ; Carinthie.
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68. Dendritique , gris-noirâtre , avec chaux carbouatée ; Devonshîre.
69. Noire , en veines minces , parallèles et croisées, bordées de bandes jaunes et rouges , dans un schiste; Devonshîre.
Amorphe, gris-noirâtre; Johanngeorgenstadt, Saxe
annotations.
La pyrolusite est parmi les minerais de manganèse l'espèce la plus abondante. On peut, le plus ordinairement , la distinguer facilement de la manganite, premièrement parce qu'elle ne contient pas deau, et aussi par son moindre degré de dureté et sa plus grande pesanteur spécifique. Cependant il est quelquefois embarrassant de décider avec laquelle de ces deux espèces l'échantillon qu'on examine doit être placé. Cette difficulté se présente surtout avec les morceaux de la variété aciculaire , car il arrive souvent que les aiguilles offrent la forme et le clivage de la manganite , tandis que leur dureté et leur pesanteur spécifique différent à peine de celles de la pyrolusite. Cette circonstance tient à un passage graduel de la manganite â la p3rrQlusite. Quand l'altération est peu avancée, on trouve que la pesanteur spécifique se rapproche de celle de la manganite, elle augmente peu à peu avec l'altération, et quand celle-ci est complète , la pesanteur spécifique devient précisément égale à celle de la pyrolusite.
<• V«'*AMAi«/\«A/V«<W» %
TROISIEME ESPECE
HATISMANNITE.
Caractères définu,
TURNER. Fonn. chira.
AnaL Oxide rouge de manganèse 98,098. M« + Mn.
Oxigène o,2i5.
Eau 0,455.
Baryte o,ni.
Silice 0,537.
Forme primitive. Prisme droit à bases carrées , dans lequel le rapport entre un des côtés de la base et la hauteur est à peu près celui des nombres 5 et 5.
Clivage. Parallèle à la base de la forme primitive ; plus difficile dans la direction des faces des modifications i* et a*.
Pesanteur spécifique. 4,72a.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau , se fond avec le borax en un verre transparent couleur d améthyste.
Cassure. Inégale.
Dureté. Un peu plus grande que celle de la chaux phosphatée.
Couleur, Brun-noirâtre; opaque; éclat métalliq[ue imparfait.
!'• VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. h\
Octaèdre à la base carrée. (Fig. 2. pi. LXXV.) 1. Noire, cristaux nets, sur baryte sulfatée blancbe,
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avec un peu de manganite aciculaire; Œhrenstock, limenau , Thuringe.
2. Gris-noirâtre, petits cristaux empilés, sur manganite fibreuse ; La Shourde , Thuringe.
5. Noirâtre , très petits cristaux , formant des^ couches parallèles ; La Shourde.
4. Noirâtre , petits cristaux engagés entre eux , avec baryte sulfatée blanche ; La Shourde.
2"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, i' A*.
La variété précédente , dont les sommets sont remplacés par les faces d'une pyramide plus obtuse, ( Fig. 3. pi. LXXV. )
5. Noir éclatant, petits cristaux qui appartiennent la plupart à la première variété , avec un peu de baryte sulfatée blanche ; Cobourg.
annotations.
Cette espèce , les deux qui précèdent, et celle qui suit ne sont pas les seules que les anciens minéralogistes aient confondues sous le nom d'oxide de manganèse. M. Haidinger en a fait connaître une autre qu'il a décrite sous le nom de braunite, et plus récemment encore M. Phillips a nommé warvicite un oxide de manganèse qu'on trouve dans le Warwickshire , et qui diffère de tous les autres.
La braunite a pour forme primitive un prisme droit à bases carrées, dans lequel la hauteur est à un des côtés de la base à peu près comme 2 est à la racine carrée de 2 ; elle se clive très facilement parallèlement aux faces de la modification b^; sa pesanteur spécifique est4,8i8; sa composition chimique peut être représentée par la formule Si , en né-
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^ligeant lefs petites quantités d'eau et de baryte que l'analyse a données. Sa dureté est plus grande que celle du felckpath ; sa couleur est un brun-noiràtre trèsfoncé; son éclat est imparfaitement métallique. Les lo0{ilités où cette espèce paraît avoir été trouvée sont^ Egelsburg en Thuringe , Wunsiedel en Franconie, et S*-Marcel en Piém04t«
JLa warvicitCi, d'auprès M. Phillips, contient, sur cent parties, 63 de manganèse, 3i,6 d'oxigène et 5,4 d'eau; sa pesanteur spécifique est 4,283. Elle est beaucoup plus dure que la pyrolusite ; sa couleur est le gris de fer. Il paraît qu'on ne l'a pas encore trouvée cristallisée.
On exploite à Bihain , dans le grand-duché de Luxembourg, un minerai de manganèse qui a quelque ressemblance avec la warvicîte. Il est compacte ; sa cassure est parfaitement conchoïdale ; sa couleur est le gris de fer ; il raie facilement la chaux phosphatée; sa pesanteur spécifique est égale à 4, 18. Il he eoûtient pas la plus petite quantité de baryte, et il éproute par là calcination une perte de poids à peu de chose près la même que la manganite.
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QUATRIÈME ESPÈCE. '
PSII.OMIËLANE.
Caractères définit.
Form. chim.
Anal. Oxide rouge de manganèse. 69,795 M + « B.
Oiigène 7,364.
Baryte i6,565.
Silice . . • • o,â6o«
Eau 6,ai6.
Pesanteur tpieifique. 4,i45.'
Caractèreê indéfinie.
Chimique*. Au chalumeau , donne ayec le borax un verre transparent, couleur d'améthyste.
Cassure. Égale , conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée , est rayée par le feldspath.
Couleur, Noir-bleuâtre, opaque* Éclat métallique.
FORMES I]HOÉT£BMINABL£& 1. Amorphe y noir, d'une cassure écaîUense, un peu vitreuse , en petites veines daiis la chaux eairbonàtéè colorée par k pianganése ; La Romanèohe , pr^s de MÂconv
annotations.
D'après M. Haidinger , le morceau qui vient d'être décrit, et qui est le manganèse oxidé baiytifère d'Hauy , n'appartiendrait pas à là psilomélane, mais serait un mélange d une substance compacte qui ressemble beaucoup à la psilomélane , et d'une substance fibreuse qui parait être la pyrolusite.
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CINQUIÈME ESPÈCE
MANGANÈSE SULFURÉ
Caractères définis.
ARFWBD80V.
Analyse. Manganèse. 62. Form. chim. MaS*.
Soufre . . . 37,6.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive ; il y en a aussi quelques traces dans la direction des faces da dodécaèdre rhomboïdaL
Pesanteur spécifique . 4, o 1 4.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique , en répandant des vapeurs hépatiques. Au chalumeau, se fond avec difficulté y et seulement sur les bords.
Cassure. Inégale, conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée.
Couleur. Noirâtre ; celle de la poussière est verte y opaqae; sans éclat.
1. Lamellaire, noirâtre, avec manganèse carbonate rose et plomb sulfuré ; Kapnick, Transylvanie.
2. Amorphe, noirâtre, avec fer sulfuré et manganèse carbonate ; Kapnick.
MANGANÈSE SULFURÉ
annotations.
Les sulfures cristallisés que Ton trouve dans la nature offrent les différens systèmes cristallins admis en minéralogie 9 â l'exception de celui qui se rapporte au parallélipipéde obliquangle; mais parmi ces substances , le cube est cependant la forme primitive la plus commune. Tous les sulfures cristallisés qui se rapportent au cube sont composés d'un atome de métal et de deux atomes de soufre ; le fer sulfuré cubique est le seul qui s'écarte de cette loi.
Le manganèse sulfuré parait être une substance très rare. Outre la Transylvanie, on ne cite que deux localités de cet;te substance, le Mexique et le Cornouailles, et la dernière même est douteuse.
SIXIÈME ESPÈCE
MANGANiSE CARBONATE.
Caractères définie.
BERTHIBB.
Anal. Oxide de mançanèâe. 5 1,00. Fomi. chimique. M/iC.
Acide carbonique. • • 38,70.
Oxide de fer 4,5o.
Chaux 5,00.
Magnésie 0,08.
Forme primitioe. Rhomboïde obtus de loG** 5i'. Clivage. Parallèle aux faces du rhomboïde primitif. U y a aussi quelques traces de clivage dans la direction des faces h\ Pesanteur spécifique. 3,592.
Caractères indéfinis*
Chimiques. Se dissout avec effervescence dans l'acide nitrique. Au chalumeau , sa couleur devient grise , brune ou noire \ il décrépite fortement , et il est infusible sans addition.
Cassure. Inégale et conchoïdale.
Dureté. Raie aisément la chaux carbonatée et quelquefois la chaux fluatée; est rayé par la chaux phosphatée.
Couleur. Rouge de rose plus ou moins foncéj translucide; l'éclat est entre-perlé et vitreux.
1»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\
Rhomboïde obtus, semblable à la variété équiaxe de la chaux carbonatée.
Rouge de rose , cristaux agglomérés , sur quarz amor
HÂIÏGASÈSE GAilBOITATÉ. 3oi
phe ôt eitic sulfuré lamellaire , avçc manganèse àiulfuré ; Kapiiiék, Ti^ansyWanie.
2™" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, rf*.
Dodécaèdre à trianghê ècalèfkeê^ éeil»blahie à là vùHété métastatique de la chaux carbanatée.
2. Rouge de rose foncé, cristauxà faces un peu bombées, étroitement engagés entre eux , sur quarz hyalin prisme , reposant sur du manganèse carbonate compacte, avec cuivre gris antimonifère et un peu de zinc sulfuré jaune ; Eapnick.
3. Rouge de rose, cristaux réuhis èh mamelons, avec quarz hyalin prisme , sur mahganéàe carbonate compacte ; Kapnick.
FORMES INDÉTERMINABLES
4. Rougeàtre , petits cristaux indistincts , agglomérés , formant une masse mamelocinée , sur manganèse carbonate compa^cte , aveé quelques lames de tellure natif aurch-plom-bifére; Kapnick.
5. Rougô de rose , petits xsristaux indistincts ^ avéfe baryte sulfatée primitive , j^une pâle y transparente , sur quarz carié blanc ; Kapnick.
6. Rouge de rose pâle , lenticulaire , sur quarz amorphe et prisme ; Kapnick*
7. Rose pâle , petits cristaux contournés, avec manganèse carbonate compacte , quarz hyalin prisme et baryte sulfatée bla^fshe ; Kapniek.
8. Rt^uge de rose, lenticulaire , formant une couche mamelonnée , sur mangkuése oarboiiaté d^npacte, avec quarz priamé^ et i^patfa perlé en petits rfaombpïdes contéurnés; Kapnick.
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9. Mamelonné j rouge de rose, et en rhomboïdes formés d'une agrégation régulière de petits rhomboïdes primitifs , avec arsenic natif et zinc sulfuré lamellaire^ Kapnick, Transylvanie-
10. Rouge de rose , sur manganèse carbonate compacte , avec un peu de cuivre pyriteux et de petits bouquets de spath perlé ] Kapnick.
1 1 . Rouge de rose , nuancé de j aune , recouvrant en partie les cristaux d'un groupe de quarz prisme ; Kapnick.
12. Rouge de rose, avec chaux carbonatée magnésienne , en petits rhomboïdes primitifs, et baryte sulfatée primitive, d'un blanc mat ; Kapnick.
i3. Blanc-rosâtre, avec baryte sulfatée blanche primitive, sur quarz amorphe ; Kapnick*
i4. Blanc-rosàtre , petits globules disséminés avec de petits cristaux éclatans de fer sulfuré cubo-dodécaèdre et de bournonite , sur un groupe de petits cristaux de quarz prisme ; Kapnick.
i5. Blanc-grisàtre , avec zinc sulfuré lamellaire; Kapnick.
16. Jaunâtre , avec arsenic natif mamelonné , tellure natif auro*plombifère , zinc sulfuré lamellaire et de petits cristaux de fer sulfuré ; Kapnick.
17 . Rouge pâle , avec des veines parallèles de cuivre gris , et un peu de fer sulfuré ; Freyberg , Saxe.
Annotations.
Cette espèce est la septième parmi les carbonates, simples ou doubles , dont les formes cristallines se rapportent à un rhomboïde obtus , peu différent de celui de la chaux carbonatée. Il ne sera pas inutile d'offrir ici le tableau des angles des rhomboïdes primitifs de ces diverses espèces.
MANGANÈSE CARBONATE. 3o3
Chaux carbonatée io5'* 5'
Chaux carbonatée magnésienne . 106** i5'
Magnésie carbonatée 107° 22'
Hallite , qui probablement ne diffère pas de la breunnérite ... 107** 3o'
Fer carbonate 107°
Zinc carbonate 107* 4o'
Manganèse carbonate 106** 5x^
Mohs a décrit une autre espèce , que M. Haidinger a proposé de nommer Ankéritej et dont la forme primitive est encore un rhomboïde obtus dans lequel Tincidence des faces est de 106® 12'. L ankérite est composée en grande partie de carbonate de fer, et d'un peu de. carbonate de chaux; sa pesanteur spécifique est égale à 3 j on la trouve en grande abondance en Styrie.
SEPTIÈME ESPÈCE
MANGANÈSE PHOSPHATE
Carckctères définie.
TÀUQVttiii. BSBzÂuvs. Form. chim.
Anal. Oxîde de manganèse. 42. 32,6. Ma'P+PP.
Acide phosphorique. 217. 52,8.
Oxide de fer Sx. 5i,9.
Phosphate de chaux. 3,2.
J^OQ* 100,5.
Clroage. Dans trois directions qui paraissent perpendiculaires entre elles.
Pesanteur spécifique. 3,439, ^}77^'
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble sans efferyescence et très lentement dans Tacide nitrique ] aisément fusible au chalumeau , et donnant un globule noir d'un lustre métallique et très magnétique.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie légèrement le verre , facile à broyer, et fragile sous le marteau.
Couleur. Brun-rougeàtre ^ opaque, les petits fragmens sont translucides ; éclat résineux.
Électricité. Résineuse parle frottement , lorsque le moiv ceau est isolé.
FORMES INDÉTERMINABLES
Brun-noirâtre , d'une texture compacte ; Bayiére
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annotations.
Un des trois clivages du manganèse phosphaté s'obtient plus facilejoient que les deux autres. On peut en conclure que la forme primitive n'est pas un cube , et qu'elle doit être un prisme droit à bases carrées , ou un prisme droit rhomboïdal.
On a récemment découvert deux nouvelles espèces minérales qui , comme celle-ci , sont composées de phosphate de fer et de phosphate de manganèse. L'une d'elles a été décrite sous le nom de Hureaulite , et l'autre sous le nom de Hétérosite, La composition chimique de la première,
d'après M. Dufréûoy, est représentée par la formule 3 M
F -}- F« F -}- 60 Ay, et celle de la seconde par 2F F -j- M
F -j- 10 Ay. L'hureaulite se trouve en très petits cristaux qui se rapportent à un prisme rhomboïdal oblique ; sa pesanteur spécifique est de 2,270 ; sa couleur est un jaunerougeâtre , un peu plus clair que la couleur de l'hyacinthe. L'hétérosite n'est encore connue qu'en masses lamelleuses, qui se clivent dans trois directions ; sa pesanteur spécifique est 5,524; sa couleur est un gris-verdâtre , un peu bleuâtre ; sa dureté est assez grande pour rayer le verre facilement. Ces deux substances forment de petites veinules dans les granités des environs de Limoges.
HUITIÈME ESPÈCE
MANGANÈSE OXIDE SILICIFËRE.
Caractères définis.
BBsziuvs. Form. chim.
Analyse. Oxide de manganèse. 4g,o4. Ma» s*.
Silice 48, oo.
Chaux et magnésie. 3,34.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal obliqpe, dans lequel l'incidence des faces latérales est de 87® 5'.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive , et aux plans diagonaux jf', A*. Ces deux derniers clivages sont les plus faciles à obtenir.
Pesanteur spécifique. 3,538.... 3,685.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé au chalumeau, devient d'un brunnoirâtre , et se fond en un globule brun-rougeâtre.
Cassure. Inégale et conchoïdale.
Dureté. Raie le verre facilement.
Couleur. Rouge de rose , translucide sur les bords , d'un lustre particulier, entre-perlé et résineux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Compacte, rouge de rose , avec quarz amorphe et prisme ; Kapnick , Transylvanie.
Rouge de rose , avec oxide de manganèse ; Hartz
annotations.
Les substances auxquelles on a donné les noms d'Allagite, de Rhodonite, de Photizite, et de Hornmangau, paraissent être toutes , d après les analyses de Duménil et de Brandes , des mélanges de carbonate et de silicate de manganèse , en diverses proportions. Elles sont toutes assez dures pour rayer le verre , et ont des pesanteurs spécifiques qui varient entre 5 et 3,8.
La variété laminaire qui se clive parallèlement aux faces latérales et aux plans diagonaux d'un prisme rhomboïdal oblique, se trouve à Longbanshyttan , en Suède. On voit que langle de ce prisme est à peu près le même que celui des pyroxènes , qui sont aussi des bisilicates à bases de bioxides.
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ANTIMOINE NATIF
Caractère* défini*.
Analyêe. Antimoine g8.
Argent i.
Fer 0,25.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de ii7«> i5'. Clivage. Parallèle à la face a\ à celles du rhomboïde primitif, et du rhomboïde «'.
Pesanteur spécifique. 6,646.
Caractère* indéfinis.
Chimiques. Se dissout dans l'acide hydro-chloriqae , et la dissolution précipite en blanc qi|and on ajoute de l'eau. Au chalumeau , il se fond aisément en émettant beaucoup de Tapeurs blanches , qui se déposent autour du globale.
Cassure. Lamellaire.
Dureté. Raie la chaux carbonatée, et est rayé par la chaux fluatée.
Couleur. Blanc d'étain , éclat métallique.
FCXIMES INDÉTERMINABLES.
1 . Laminaire , blanc d'étain éclatant, grosses lames croisées, avec antimoine oxidé blanc et jaune pulyémlent; Allemont, département de liséré.
ANTIMOINE NATIF. Sog
3. Blanc d'étain éclatant , petites masses laminaires, disséminées dans la chaux carbonatée laminaire blanc-rosârtre , entre deux couches de quarz amorphe, blanc-grisatre ; Sabla y Suède.
AlVriMOINÊ NATIF ARSÉNIFÊRE.
5. Blanc-argentin éclatant , testacé , composé de petites lames croisées dans toutes les directions et formant une surface ondulée , avec antimoine oxidé blanc, aciculaire radié , antimoine sulfuré, antimoine oxidé sulfuré rouge , aciculaire radié , et un peu d'antimoine oxidé jaune-verdâtre pulvérulent ; Alleqj^ont , département de liséré.
4. Lamellaire, blanc detain , ayeô antimoine oxidé blanc aciculaire et antimoine oxidé jaune terreux; Allemont.
5. Blanc d'étain , avec antimoine oxidé aciculaire , antimoine oxidé sulfuré rouge aciculaire , antimoine oxidé jaune terreux , et quelques cristaux de quarz prisme ; AUemont.
6. Blanc detain, d'une texture schisteuse ondulée, avec un peu de quarz amorphe ; Allemont.
j. Blanc d'étain , composé de très-petites lames , avec antimoine oxidé blanc aciculaire , antimoine oxidé sulfaré rouge-noirâtre, et antimoine oxidé jaune-verdâtre terreux; Allemont.
8. Blanc d'étain , composé de couches testacées empilées ; Allemont.
g. Blanc d'étain, avec antimoine oxidé sulfuré, en aiguilles courtes et déliées , et antimoine oxidé jaune terreux; Allemont.
10. Compacte, gris, dans la chaux carbonatée magnésienne , lamellaire , blanc-jaunâtre ; Piémont.
annotations.
U parait que l'antimoine et l'arsenic ont l'un et l'autre pour forme primitive un rhomboïde obtus, et que là plupart
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des autres métaux qu'on a observés à Fétat cristallisé , peuvent être référés au cube.
On avait d'abord rapproché de cette remarque , l'observation que l'arsenic et l'antimoine forment des acides dans leurs combinaisons avec l'oxigéne ; mais comme on sait aujourd'hui que le titane, dont la forme primitive est bien certainement le cube , forme aussi un acide avec l'oxigéne, cette analogie est sans aucune importance.
La composition de l'antimoine natif arsénifére est inconnue ({uant aux proportions. Il existe néanmoins une assez grande différence entre la pesanteur spécifique de cette substance qui est égale â 6, lo, et celle de l'antimoine natif pur , pour faire penser que ces deux minéraux ap[ftirtiennent â des espèces séparées.
ANTIMOINE SULFURÉ
Caractères définie.
Analyse» Antimoine* 7 5 , ^ 7 . Fonnule chimique. An ss .
Soufre. . . 26,25.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit , dans lequel l'incidence des faces latérales est de 90^45', et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur , à peu prés celui des nombres 20 et 2g.
C/fVajT^. Très-facile et trés-éclatant parallèlement aux faces h\\\j a aussi quelques traces de clivage dans la direction des faces /i^ m, et jf\
Pesanteur spécifique. 4^620.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau, sur le charbon, se fond trèsfacilement.
t7a#mré. Inégale.
Dureté. Raie le talc , et est rayé par la chaux carbonatée.
Couieur. Gris de plomb, gris d acier; éclat métallique.
!'• VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m^' h\
Prisme à six pans ^ terminé par un sommet tétraèdre, . (Fig. 2,pl.LXXV.)
Gris et noir à la surface, cristaux déliés , divergens
3i2 AWTIMOIWE SULFURÉ.
avec de grands cristaux de baryte sulfatée primitiye et apophane ; Felsobanya, Hongrie.
2. Gris-noiràtre , gros cristaux moins nets, avec arsenic sulfuré rouge , en petits cristaux indistincts , disséminés à la base ; Kapnick, Transylvanie.
2"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ i' i*.
La variété précédente, dont Uê commets êont remplacée par lee fœeê d^une pyramide tétraèdre ohtuêe, (Fig. 3 , pl.LXXV.)
3. Gris d'acier, et noirâtre à la surface, cristaux déliés, alongés , sans adhérence \ Cremnitz, Basse-Hongrie.
4. Gris-noirâtre à la surface, gros cristaux trés-nets, avec baryte sulfatée primitive et apophane, sur quarz bacbé ; Felsobanya.
3"»* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, ffl JF* A' A* a*.
La variété précédente, augmentée de^ faces de la modification a*. (Fig. 4, pi, LXXV.)
5. Gris éclatant , et noir à la surface , très-grands cristaux divergens , avec un peu de quarz prisme ; Lubillach , Auvergne.
6. Gris de plomb, cristaux moins gros, dont plusieurs appartiennent à des variétés plus simples , avec bcuryte sulfatée primitive etapophane ; Felsobanya.
4"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS, m g^ A' A' a* (A* A* A^.)
La variété précédente 9 dans laquelle le* arStee d'intersection des faces b' «<g* sont émarginées. (Fig. 5, pi. LXXV.)
7. Gris d'acier , cristaux alongés , divergens , sans adhérence; Felsobanya, Hongrie.
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8. Gris-noirâtre 9 cristaux moins alongés, groupés en forme de bouquet ; Felsobanya.
FORMES mOÉTERMINÂBLËS.
9* Noirâtre â la surface , gros cristaux dont les sommets sont indistincts ; Felsobanya.
10. Noiryelouté, gros cristaux dont les sommets sont arrondis, avec baryte sulfatée primitive; Felsobanya*
11. Portion d'un très-gros cristal cylindroïde , offrant quelques faces terminales et une face de clivage d'un gris d'acier trés-éclatant ; Lubillach , Auvergne.
12. Gris de plomib , trè&-longs prismes cannelés longitudinalement 9 divergens et croisés, avec de petits cristaux de zinc sulfuré noir , disséminés à la surface; Lubillach.
1 5. Cylindroïde, gris de plomb, avec quarz byalin prisme , en cristaux agglomérés en forme de stalactite f et zinc sulfuré ; Lubillach.
i4. Gris^noirâtpe, enduit à la surface d'une croûte d'antimoine oxidé blanc ; Felsobanya.
i5. Gris de plomb, avec baryte sulfatée jaunâtre épointée; Felsobanya.
1 6. Gris-noirâtre , enduit d'antimoine oxidé vert-grisâtre terreux , avec de grands cristaux de baryte sulfatée apophane et épointée , dont plusieurs renferment des aiguilles d'antimoine sulfuré ; Felsobanya.
17. Aciculaire , gris d'acier txès-éclatant , avec baryte sulfatée blanche primitive , apophane et épointée; Felsobanya.
18. Gris de plomb , longues aiguilles couchées dans une agrégation de petits cristaux de zinc sulfuré triforme brunnoirâtre; Lubillach.
19. Aeieulaire, gris de fer éclatant, avec de petits cristaux de chaux carbonalée magnésienne en rhomboïdes pri-
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mitifs. modifiés sur les angles infériears; Cremnitz, Basse- Hongrie.
20. Gris de fer , sur q[uarz amorphe ^ avec de petits cristaux de quarz hyalin prisme , et chaux carbonatée magnésienne primitive ; Kapnick , Transylvanie.
21. Gris d'acier, en aiguilles serrées les unes contre les autres, avec baryte sulfatée laminaire , quarz prisme et arsenic sulfuré rouge ; Kapnick.
33* Gris d'acier éclatant, aiguilles longues et déliées, entrelacées ; Felsobanya , Haute-Hongrie.
35. Gris de plomb et irisé, en bouquets divergens, recouverts en partie de petits rhomboïdes primitifs de chaux carbonatée magnésienne; Kapnick.
34. Gris de plomb et irisé, en bouquets souillés d'antimoine oxidé terreux, avec des cristaux nets de baryte sulfatée blanche épiméride ; Felsobanya.
35. Gris, bouquets divergens dont les aiguilles sont souillées d'antimoine oxidé terreux ; Cremnitz.
Brunâtre, recouvert de quarz; Cremnitz
37. Gris de plomb , avec baryte sulfatée primitive ; Felsobanya.
38. Gris-bronzé , dans une cavité d'un morceau d'agate œillée, tapissée de petits cristaux de quarz hyalin; Oberstein, Palatinat.
39. Irisé, offrant de riches nuances; sans adhérence; Felsobanya.
3o. Irisé , sur antimoine sulfuré granulaire ; Felsobanya.
5i. Gris de plomb , longues aiguilles, sur antimoine sulfuré terreux, d'un côté recouvert de petits cristaux éclatans de quarz hyalin prisme et d'antimoine sulfuré capillaire; Felsobanya.
53. Irisé de riches couleurs, avec de petites étoiles formées de petites aiguilles divergentes 'd'un jaune de laiton ; Felsobanya, Hongrie.
35. Irisé de couleurs trés-riches, aiguilles trés-serrées les
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unes contre les autres , avec baryte sulfatée primitive , et antimoine oxidé blanc , en mamelons parfaitement arrondis ; Felsobanya.
Irisé , sans adhérence ; Felsobanya
35. Irisé, faisceaux croisés , en partie recouverts de petits cristaux de quarz hyalin prisme ; Felsobanya.
36. Irisé , aiguilles entassées , avec de très-gros cristaux de baryte sulfatée primitive ; Felsobanya.
37. Irisé , masse d'aiguilles entassées et trés-serrées les unes contre les autres ; Felsobanya.
38. Gris d'acier éclatant, aiguilles courtes , déliées et divergentes autour de divers centres ; Felsobanya.
59. Gris d'acier éclatant et noirâtre , grosses aiguilles divergentes autour de divers centres, sans adhérence, ressemblant beaucoup au manganèse oxidé; Hartz.
4o. Gris-noirâtre , petites masses formées d'aiguilles divergentes, avec baryte sulfatée primitive, et quarz corrodé ; Kapnick , Transylvanie.
4i. Gris de plomb j aiguilles entièrement recouvertes de très-petits cristaux de quarz , avec baryte sulfatée crétée ; Kapnick.
42. Gris , aiguilles renfermées dans la baryte sulfatée laminaire ; Slangenburg, Sibérie.
43. Gris-noirâtre, petits mamelons formés d'aiguilles divergentes, avec harmotome cruciforme, sur quarz haché ; Abendrôthe , Freyberg , Saxe.
44. Gris-noirâtre , petits mamelons veloutés formés d'aiguilles divergentes, avec chaux carbonatée prismatique ; sur quarz haché ; Abendrôthe.
45. Capillaire, gris-noirâtre , fibres très-déliées , entassées , avec chaux carbonatée équiaxe , fer carbonate lenticulaire, antimoine sulfuré argentifère et cuprifère, et plomb sulfuré lamellaire ; Himmelsfurst, Freyberg.
46. Gris-noirâtre , recouvrant un amas de cristaux de quarz; Kapnick, Transylvanie.
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47. Gris-noirâtre, avec baryte sulfatée apophane et épointée; Felsobanya, Hongrie.
48« Gris-uoirâlre et irisé , sur baryte sulfatée jHartz.
49. Gris-noirâtre, fibres trés-serrées,enTeloppant de petits cristaux de quarz; Felsobanya.
50. Irisé, avec de petits globules d antimoine oxidé blanc ; Felsobanya.
5i. Irisé, fibres entassées , formant une couche épaisse , recouvrant un groupe de quarz hyalin prisme; Hinimelsfiirst.
52. Irisé , capillaire, sur plomb sulfuré laminaire à base de gneiss ; Himmelsfurst*
55. Laminaire, gris éclatant, grandes lames très-serrées; Loretto, Toscane.
Gris éclatant, cannelé sur les bords; Auvergne
55. Gris d acier éclatant , grandes lames , parallèles au clivage le plus facile , avec antimoine oxidé sulfuré rouge granuliforme ; Loretto, Toscane.
56. Gris d'acier éclatant , grandes lames dans du quarz; Toscane.
57. Gris de plomb , laminaire et aciculaire , avec quarz ; Cremnitz , Basse-Hongrie*
58. Gris de plomb éclatant, lames courbées et cannelées ; Freyberg.
Lamellaire y ^B d'acier éclatant , sur gneiss; Hartz
60. Gris-noirâtre , avec quarz , fer sulfuré granulaire disséminé et cuivre gris ; Chivatto , Pérou.
61 • Gris, en lames serrées, avec plomb sulfuré et zinc sulfuré laminaire ; Chivatto.
62. Gris , avec plomb sulfuré laminaire et quarz amorphe vert clair; Chivatto, Pérou.
63. Gris d acier éclatant, et granulaire; Goltgronach, Franconie.
64. Gris d'acier éclatant , lamellaire et granulaire ; Cremnitz, Hongrie.
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Gris de plomb ; Mobendorf
71. Gris de plomb , d'une textui^ trés-compacte , avec quarz amorphe ; Skalka , Hongrie.
72. Gris-noirâtre et irisé ; Eteignac ^ département de la Charente.
annotations.
Boumon a séparé le premier , de l'antimoine sulfuré , la substance à laquelle on a depuis donné le nom de Bournonite. Il a cru remarquer , entre autres différences , que les deux substances avaient des formes primitives incompatibles. Haûy, sans employer le goniomètre à réflexion^ et sans pouvoir par conséquent mesurer les angles avec une grande précision , ayant reconnu , de son côté , que les deux espèces appartenaient au même système cristallin , a cru devoir placer la bournonite dans un appendice , à la suite de Tantimoine sulfuré. De nouvelles observations ont confirmé la justesse de l'observation d'Haiiy , quant à la similitude des systèmes cristallins; mais cette ressemblance ne suffit pas pour établir l'identité d'espèce, surtout quand ou ne peut pas s'assurer 9 par des mesures exactes, si les angles des formes primitives sont parfaitement égaux. Dans le cas actuel, le clivage , si remarquable dans l'antimoine sulfuré , si différent de celui de la bournonite, et la différence des pesanteurs spécifiques des deux substances, devaient incontestablement décider la question en faveur de l'opinion de Bournon, sans avoir même égard aux considérations cristallographie ques et chimiques.
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M* H. Rose a analysé une substance d'un gris-blepàtre i Textérieur, en petites fibres capillaires agglomérées, trouyée à Wolfsberg , daos le Hartz , et qu'on avait rangée parmi les variétés d'antimoine sulfuré capillaire. Il y a trouvé 19,73 de soufre, 3i,o4 d'antimoine, et 46,87 ^^ plomb, avec une petite quantité de fer et de zinc. Cette analyse indiquerait une nouvelle espèce distincte et de l'antimoine sulfuré, et de lazinkenite, et à laquelle pourraient bien appartenir plusieurs des échantillons que l'on considère comme des variétés capillaires d'antimoine sulfuré.
TROISIÈME ESPÈCE
JAMESONITE.
Caraeiireé défini*.
B. KDflB. Formule chimicpie.
jénafyjfe. Antimoine. . . 54,9o 3 P& S* + 4 An S».
Plomb. .... 58,71
Fer. . • . . . 2,65
Soufre 22,55
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel l'incidence des faces latérales est de 101^ 20^
Clivage. Trés-aisé à obt<enir dans une direction parallèle à la base de la forme primitive ; moins facile parallèlement aux faces latérales.
Peeanieur spécifique. 5^564.
Caractèree indéfinie.
Chimiques. Au chalumeau , sur le charbon , se fond facilement , et donne finalement un grain de plomb.
Cassure. Les fibres sont ordinairement trop déliées pour que la cassure ofire rien de distinct.
Dureté. Raie la chaux sulfatée et est rayée par la chaux carbonatée.
Couleur. Gris d'acier , gris de plomb ; éclat métallique.
FORMES mOÉTERMINABLES.
1. Fibro-laminaire , gris d acier éclatant, avec quarz; Huel lee , près de Calston , Cornouailles.
320 JAMESONITE.
2. Gris-noirâtre, masse fîbro-laminaire, pliée; Huel lee, Cornouailles.
Gris-noirâtre ; Huel lee
annotations*
Les minéraux qui Tiennent d être décrits soas le nom de Jamesonite ont été réunis pendant long-temps à l'antimoine sulfuré. C'est Mohs qui, le premier, a reconnu les diflférences essentielles qui les distinguent de cette dernière substance , et la nécessité de les en séparer. La justesse de cette séparation a été confirmée par l'analyse de M. Henri Rose. Depuis on a encore établi deux nouvelles espèces qui offrent aussi une assez grande ressemblance avec l'antimoine sulfuré.
La première a été désignée sous le nom de Zinkenite ^ c'est encore une combinaison de sulfure d'antimoine et de sulfure de plomb comme la jamesonite, mais en proportions différentes.
La composition de la zinkenite est représentée par la formule PA S" -|- 2 An S' j sa forme primitive parait être un prisme hexaèdre régulier; sa pesanteur spécifique est égale à 5,3 10. Son apparence est précisément la même que celle de certaines variétés d'antijtnoine sulfuré aciculaire ou cylindroïde. On la trouve à Wolfsberg , près de Stolberg , au Hartz.
La seconde espèce a été nommée Berthierite. Elle se trouve à Chazelles en Auvergne j elle ressemble beaucoup d l'antimoine sulfuré, et se rencontre en longs prismes qui offrent un clivage facile dans une seule direction. Sa formule chimique est 4 An S' + ^ PA S'.
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QUATRIÈME ESPÈCE
ANTIMOINE SULFURÉ NICKELIFÈRE.
Caractères définis.
STROMETBR.
Analyse, Antimoine 43
Nickel. . 36
Soufre ^7>7^
Fer et maDganèse. • 1,89
Forme primitive. Le cnbe.
Clivage. Facile , parallèlement aux faces de la forme primitive.
Pesanteur spécifique. 6,45i.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé au chalumeau , sur le charbon, il se ▼olatilise en partie , il donne ensuite un globule métallique qui colore le borax en bleu.
Cassure. Lamellaire.
Dureté. Raie la chaux phosphatée et est rayé par le feldspath.
Couleur. Gris d acier ; éclat métallique.
!• Laminaire, blanc d'argent, lames serrées les unes contre les autres , avec plomb sulfuré laminaire , fer carbonate brun très- clair, et zinc sulfuré laminaire brun-noi-
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rfttre; mine prés de Treusbourg, comté de Sayn-Altenkirchen ^ pays de Naasau*
Gris-blanchfttre amorphe ; même localité
annotations.
Cette espèce n'est pas moins bien caractérisée par son clivage , sa pesanteur spécifique et sa dureté , que par sa composition chimique. Elle se distingue nettement des combinaisons du sulfure d'antimoine avec les sulfures d'argent , de plomb , de fer et de cuivre dont nous avons déjà parlé.. Ces diverses combinaisons sont des sulfo-sels dans lesquels le sulfure d'antimoine parait jouer le rôle d'acide.
CINQUIÈME ESPÈCE
ANTIMOINE OXÏDÉ.
Caractères définie.
BBBZéLIUS'.
Analyse» Antimoine. . . 15,68 Formule ohimique: An.
Oxîgène. . . . 84,3!2
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal dans lequel l'incidence des faces latérales est de i56® 58'.
Clivage. Facile parallèlement aux faces latérales de la forme primitive , et à celles de la modification g\
Pesanteur spécifique, 5,566.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Se fond aisément à la flamme d!une bougie. Au chalumeau , sur le charbon , se volatilise en laissant une poudre blanchâtre sur le charbon.
Cassure. La facilité avec laquelle cette substance se clive empêche de pouvoir la fracturer.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux carbonatée.
Couleur. Blanc y blanc-grisâtre , brunâtre ; translucide ; éclat adamantin.
FORWOES INDÉTERMINABLES.
1. Laminaire , blanc -nacré , éclatant, en lames minces , avec baryte sulfatée sous-sextuple , quarz hyalin prisme , et quelques petits cristaux indistincts de zinc sulfuré brun , sur plomb sulfuré ; Przibram , Bohême.
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3. Laminaire, blanc-nacré, lames minces, alongées, engagées entre elles , disséminées sur quarz prisme , avec plomb sulfuré lamellaire et de petits cristaux de zinc sulfuré rougeâtre; Przibram, Bohême.
3. Blanc-nacré, lames minces, confusément engagées entre elles, avec quarz hyalin prisme, fer carbonate et plomb sulfuré ; Przibram.
4. Blanc -nacré, lames épaisses, croisées, serrées les unes contre les autres , sur plomb sulfuré , avec' un peu de zinc sulfuré ; Przibram.
5. Aciculaire , blanc-grisàtre nacré , aiguilles divergentes , avec de petits cristaux d'antimoine sulfuré , sur quarz mélangé d'antimoine sulfuré ; Malaczka , Hongrie.
6. Blanc-grisâtre nacré , aiguilles divergentes , avec antimoine oxidé sulfuré rouge mordoré , aciculaire divergent; Malaczka.
7. Blanc-grisâtre nacré , longues aiguilles couchées sur la même gangue; Malaczka.
8. Terreux , jaune , recouvrant Tantimoine sulfuré bacillaire et aciculaire ; Nertschinsky , Sibérie.
^. Jaune , formant une couche , sur Tantimoine sulfuré fibro-laminaire et compacte ; Nertschinsky.
10. Jaune foncé , recouvrant Tantimoine sulfuré aciculaire et compacte ; Espagne.
Jaune, sur antimoine sulfuré compacte; Malaczka
Annotations,
Les cristaux de cette substance sont extrêmement rares ^ et c'est pour cette raison que jusqu'à présent on n'a pas encore déterminé le rapport entre un des côtés de la base et la hauteur.
Berzélius considère la variété terreuse comme de Tacide antimonieux aqueux. Seule , cette substance n'est pas réductible sur le charbon , mais donne un léger sublimé d'antimoine.
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SIXIÈME ESPÈCE
ANTIMOINE OXIDÉ SULFURÉ.
Caractère* définis.
H. RosB. Form. Chim.
j^naL Sulfure d'antimoine. . . . 69,86. An+aAnS'. Oxide d antimoine .... 5o,i4.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal obliqife.
Clivage. Parallèle aux faces des modifications g' et h', et quelquefois aux faces latérales de la forme primitive. Pesanteur spécifique. 4^5^ .. • 4,6.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Se fond aisément à l'aide du chalumeau^ et se \olatilise entièrement.
Cassure. Peu distincte.
Dureté. La même que celle de la chaux sulfatée.
Couleur. Rouge -brun; translucide; éclat métallique, adamantin.
1. .^eùm/atre , rouge-m'ordoré , aiguilles courtes éclatantes, avec antimoine oxidé aciculaire , divergent , et un peu d antisaoine sulfuré en aiguilles très courtes ; Malaczka , Hongrie.
2h Rouge -mordoré, i)etites houpes formées d aiguilles divergentes, courbées, avec antimoine sulfuré aciculaire, et quarz prisme , sur quarz amorphe ; Brâunsdorf , Saxe.
Rouge-mordoré, petites houpes formées d aiguilles
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très déliées , avec antimoine sulfaré aciculaire y antimoine oxidé en petites lames rectangulaires , et quarz prisme, sur quarz; Brâunsdorf.
é. Rouge-mordoré , longues aiguilles divergentes autour d*un centre commun , sur antimoine sulfuré gris-noirâtre ; Malaczka.
5. Rouge-mordoré, aiguilles courtes et déliées^ divergentes autour de plusieurs centres ^ sur antimoine sulfuré grisnoirâtre ; Malaczka^
6. Rouge-mordoré , aiguilles très courtes dont quelquesunes paraissent avoir la forme de petits prismes péri-octaèdres , terminés par des pyramides tétraèdres ; Malaczka.
Antimoine oxidé sulfuré , terreur (mine d'Amadou).
1. Puloérulent, rouge - brunâtre en petites paiUettes, avec chaux carbonatée , sur de gros mamelons formés de cristaux de quarz prisme ; Garolina , Hartz.
3. Terreux , rouge-brunâtre , sur du quarz prisme , avec de petits cristaux de chaux carbonatée équiaxe \ Garolina.
Rouge-brunâtre, avec quarz prisme; Garolina
4. Rouge-brunâtre, formant une petite couche sur du plomb sulfuré amorphe , avec de petits bouquets de quarz prisme; Garolina.
5. Brun-foncé, petites masses détachées, pulvérulentes, remplissant un carton j Garolina.
annotations.
Cette substance parait devoir son origine , dans un grand nombre de cas, à une altération de l'antimoine sulfuré , dont elle est toujours accompagnée. Sa composition qui offre une combinaison d'un oxide et d'un sulfure d'un même métal, offre un grand intérêt.
vingt-septième-genre'
URANE.
PREMIÈRE ESPÈCE
URANE OXIDULÉ.
Caractères défmU.
KLAPBOTH.
Anal. Protoxide d'urane Oxide de fer . .
Sulfure de plomb
Silice
Oxide de cobalt.
• 86, 5« 84^53. Form. Chim. U . 2,5. 8,34.
joo,o 99,4o.
Pesanteur spécifique. 6,468é
Caractères indéfinis.
Chitniqvss. lufasible au chalumeau , mais colorant en vert la flamme extérieure ; avec le borax , il se transforme par la fusion en un verre jaune sombre qui devient vert sale au feu de réduction.
Cassure. Inégale, conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée , et est rayé par le feldspath.
Couleur. Brun-noiràtre ; opaque; lustre métallique im-' parfait.
FORMES INDÉTERMINABLES
Ma^^fy noir, avec uranite en petites lames carrées , et
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urane oxide hydraté terreux, jaune; Joachimsthal , Bohême.
3. Noir, recouvert, en partie d*urane oxidé hydraté jaune, terreux; Joachimstha).
3. Noir, d'un lustre résineux , sans adhérence ; Joachimstbal.
4. Noir, d'un éclat résineux, avec cobalt arséniaté, et fer sulfuré; Joachimsthal.
annotations^
M. Arfwedson a aussi analysé la variété de Joachimsthal , et y a tronré', outre les substances citées ci-desâûs, des oxides de cuivre , de zinc et d'arsenic.
La substance jaune terreuse qui se trouvé quelcjuefois à la surface de l'urane oxidulé n'a pas été analysée rigoureusement. Au chalumeau , cette substance donne de l'eau dans le matras, et prend une couleur rouge qu'elle conserve tant qu'elle est chaude; elle verdit , sans se fondre, au feu de réduction , et offre d'ailleurs toutes les réactions de l'oxide d'urane pur.
DEUXIÈME ESPÈCE
URANITE.
Caractères définis.
R. Phiupb. Bbbxslius. Formule chimique.
^na/. Oxided'urane. ... 60. 6o,25.CttP + 4Uplf.48A(3f.
Acide phosphorique. i6. i5,56.
Oxide de cuivre. . . 9. 8,44.
Silice. a,5o 0,70.
Eau. i4,5o i5,o5.
Du CornoaaUlcf.
Forme primitive^ Pri&me .dcoit à liases cirées , dans lequel le zapport entre un. des côtés de la.base et la.hautaur est à peu prés celui des nombres 4 et 5.
Clivage. Très facile dans une direction parallèle à la base de la forme primitive; il y a aussi quelques traces de clivage parallèlement aux faces latérales de la forme primitive.
Pesanteur spécifi^que. 3,53.
Caractères indéfinis.
Chimiques^ Soluble sans, effervescence dans l-acide oitarique auquel il communique une couleur d'un jaune cîteron. AxL chalumeau , devient jaune et;perd sa transparence ; sur le charbon , se gonfle et se^ fond eh un globule noir.
Cassure. Feuilletée.
Dureté* Raie, la cbaia sulfatée , et est .rayée ) pac la chaux carbonaJtée.
Couleur. Vert d'émeraude et vert d'herbe ; éclat perlé swr
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^face de clivage parallèle à la base de la forme primitive , i éclat adamantin sur les autres faces.
!'• VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p m.
Prism» droit à bases carrées. ( Fig x,pl. LXXV.)
1, Vert clair et jaune verdâtre , cristaux très aplatis, sur du quarz amorphe jJohanngeorgenstadt; Saxe.
2«« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p H.
La variété précédente dont les bords des bases sont émarginés, et les faces latérales oblitérées. ( Fig a , pi. LXXV. )
3. Vert clair , cristaux nets , placés dans les cavités d'un morceau de quarz amorphe et prisme ; Johanngeorgenstadt.
5"°» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF /> i\
La variété précédente dans laquelle Us faces de la modification bi sont remplacées par eelhs de la modification h*. (Figi5,pl.LXXV. )
3. Vert clair, translucide , cristaux très aplatis ^ placés daos les cavités d'un quarz amorphe et prisme ; Gunnislake, CoriLOuaiUes.
4. Vert d'émeraude , très grands cristaux , très aplatis , et empilés de manière é formel des masses laminaires ; Gunnislake.
5. Vert d'émeraude , grand cristaux très aplatis, avec de petits grains de quarz adhérant au morceau ; Gunnislake.»
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4nic VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p b\
La variété précédente dane laquelle lee faceê de la modification b* 4ont remplacéeê par celles de la modification b\
(Fig.4,pl.LXXV.)
6. Vert d'émeraude , cristaux aplatis , disposés en escaliers y avec un peu d'oxide de fer d'un rouge vif ; Gunnislake.
7. Vert d'émeraude, avec quarz corrodé, ferrugineux; Gunnislake.
5"® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p if.
La variété précédente, dans laquelle les facee de la modification b' êont remplacées par celles de la modification bh
(Fig.5,pl. LXXV.)
8. Vert d'émeraude, opaque et translucide, cristaux nets, sur du quarz ; mine Wbeal BuUer , Gornouailles.
6"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p m i^.
La variété précédente , augmentée des faces latérales de la forme primitive. (Fîg. 6, pi. LXXV. )
9. Vert d'émeraude, cristaux nets, ayec urane oxidulé massif, et un peud'urane sulfaté pulvérulent; Jbachimsthal, Bobéme.
7"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF j? b^ a|.
La S^^ variété augmentée des faces de la modification ai. (Fig.7,pl.LXXV.)
10. Jaune de soufre, petits cristaux disséminés sur du quarz compacte ; S* Yriex , Limoges.
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11. Vert d'herbe et vert jaunâtre , cristaux aplatis sur quarz amorphe; Gannislake, Gornouailles.
12. Vert d'herbe, petits cristaux très nets, tapissant les cavités d un quarz caverneux , avec q[uelques grains de chaux fluatée et de petits cristaux de fer sulfuré cubique ; Gunnislake.
8°»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p Ji A|.
La deuxième variété augmentée dee faceê de la modification b|. (Fîg. 8, pi. LXXVI. )
1 3. Vert d'émeraude, petits cristaux , sur quarz amorphe ; Gunnislake.
9"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p j' h^bh
La variété précédente augmentée dee faces de la modificationg\ (Fjg.9,pl.LXXVI.)
i4. Vert d'éméraude, petits cristaux uets, sur quarz; Gunnislake.
IQine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF /> j' A| ûf.
La septième variété augmentée dee faces de la modifieaiiong\ (Fig. 10, pi. LXXVI.)
i5. Vert d'émeraude , petits cristaux transparens, très nets , sur quarz amorphe et prisme , avec de petits grains de chaux fluatée ; Gunnislake.
Il'*»*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF jp m ^' i| ^•
La neuvième variété augmentée des faces latérales primitives. (Fig. II, pi. LXXVI.)
i6. Vert d'émeraude , petits cristaux nets, sur quarz; Gunnislake.
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FORMES INDÉTERMINABLES
17. Lamelliforme 9 vert-clair, lames disposées en formé d'éventail, avec manganite, sur quarz amorphe ; Gunnîslake.
18. Jaune-verdâtre , petites masses composées de lames carrées , entassées;' St. Symphorien , près d'Autun , France.
19. Jaune et jaune-verdâtre, lames carrées, disposées en éTontail» St« Symphomn«
30. Jaune et jaune-verd&tre , petites masses composées de lames carrées , disposées en éventail ; St. Symphorien.
21. Jaune et jaune-verdâtre, lamed carrées sur quarz amorphe et prisme $ Sibérie.
32, Vert-jaunâtre, lames carrées sfur fer hydraté mar melonné et fibreux*, avec de petits bouquets de quarz hyalin et prisme ; Johanngeorgenstadt , Saxe.
25. Jaune-verdâtre , lames entassées sur un groupe de quarz prisme , enfumé ; Johanngeorgenstadt.
24. Vert d'émeraude et vert clair, grandes et petites lames, sur quarz amorphe ; Johanngeorgenstadt.
25. Jaune-verdâtre, très petites lames disséminées sur chaux fluatée lamellaire ; Welsendorf , Bavière.
26. Vert-jaunâtre, petites lames disséminées sur cleairelandite blanche , laminaire ; Bodenmais, Bavière.
27. Jaune-verdâtre, sur quarz ferruginé; Gunnislake , Comouailles.
TeTTreuêe, jaune-verdâtre ; St. Yriex, Limoges, France
annotations.
D'après les analyses de Berzélius et de Laugier , il parait que le minéral de St. Symphorien , près d'Autun , qui a été considéré jusqu'à présent comme appartenant à la même espèce que celui du Comouailles, doit en être séparé. Berzélius a trouvé qu'il était composé sur cent parties
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de 59,37 d'oxide durane, 14,63 d*acide phosphoriqne. 5,66 de chaux, 3,85 de silice et d'oxide de fer, 0,19 de magnésie et d'oxide de manganèse , i,5i de barjrte, et i4,9o d'eau. Ainsi il diffère principalement de celui du Cornouailles en ce qu'il ne contient pas d'oxide de cuivre , et qu'il contient presque 6 pour cent de chaux. Berzélius représente sa corn-
position par la formule Ca P -f- 4 U P + 48 Aq. Quant aui cristaux de cette localité, ils se dérivent comme ceux du Cornouailles d'un prisme droit à bases carrées, et se clivent aussi très facilement parallèlement, à la base de la forme primitive ; leur pesanteur spécifique est 3,i i5.
M. Beudant réunit sous le nom d'uranite les variétés de St. Symphorien , de St. Yriex , et de Bavière , et toutes les autres sous le nom de Chalkolitbe.
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TROISIÈME ESPÈCE
URANE SULFATÉ.
Caractère* définie.
Analyse. Cette substance parait être un sulfate de peroxide hydraté.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Donne de Teau par la calcination. Attaquée par les acides , elle donne une solution qui précipite en rouge brun par l'hydrocianate ferruginé de potasse.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Terreuse^ jaune terne, sur urane oxidulé massif, JoachimstabI , Bohême.
2. Jaune terne , sur urane oxidulé massif, avec de petites lames d'uranite d'un beau vert d'émeraude ; Joachimstahl.
annotions.
Il paraît que cette substance, si imparfaitement connue ^ est quelquefois accompagnée de petites aiguilles cristallines vertes, qui contiennent du cuivre, et qui d'ailleurs donnent les mêmes réactions que l'urane sulfaté*
«VWMrvWtiVI, %VM%% .V
VINGT-HUITIÈME GENRE
MOLYBDÈNE.
PREMIÈRE ESPÈCE
MOLYBDÈNE SULFURÉ.
Caracières définis.
BucBOj:.z. Bràsobs. Formule ckimique.
Analyse. Molybdène. . 60. . . . 5^,6 Mo S
Soufre. . . . 4o. . . . 4o^4:
Forme primitive. Prisme heuédre régulier.
Clivage. Parallèlement à la base de la forme primitive. Pesanteur epéeififUê, 4)591
Caractères indéfinie.
Chimiques. Au chalumeau ^ seul sur le charbon, il dégage une odeur d'acide sulfureux , fume et laisse un dépôt pMlvérulent sur la surface du supppirt , surioi^; au commeaceipent ; il est. extrêmement difficile à l^rûlçr .
Cassure. ]Uidistincte.
Dureté. Raie le tajc et est rayé par la chaux carbonalée.
Couleur. Gris de plomb ; éclat métallique. Tache le papier en gris métallique , et laisse des traits yerdàtres sarla porcelaine.
Formes indéterminables.
j . Laminaire j gris de plomb éclatant, en lames hexago
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nales dans le quarz , avec mica lamellaire jaunâtre ; Caldbeckfels , Gumberland.
3. Gris de plomb éclatant ^ dans le quarz amorphe; S* Gothard.
3. Gris de plomb éclatant , en lames arrondies divergentes; Odontscholon, Sibérie.
4. Gris de plomb éclatant y petites masses lamellaires , avec quarz , feldspath , mica et cuivre pjriteux ; Numme- Ibal, Norwége.
5. Gris de plomb éclatant , petites masses lamelliformes dans le feldspath rouge de chair ^ avec quarz amorphe ; Gorkum^Suéde»
6. Gris de plomb éclatant ^ petites masses lamellaires dans le quarz ainorphe , avec quelques cristaux de schéelin ferruginé ; Altenberg, Saxe.
7. Gris de plomb éclatant , avec schéelin ferruginé ; Altenberg.
8. Gris de plomb éclatant , avec acide molybdique jaune de cire y enlames translucides , sur quarz amorphe. Odontscholon, Sibérie.
9. Gris de plomb éclatant , dans le quarz amorphe avec mica lamellaire et acide molybdique jaune ; Caldbeckfels , Gumberland.
10. Gris de plomb éclatant , dans le quarz amorphe , avec acide molybdique; Odoritscholon ^ Sibérie.
Annotations.
La substance jaune, ordinairement terreuse , qui accompagne fréquemment le molybdène sulfuré, est considérée par Berzélins comme étant de Tacide molybdique presque pur. Au chalumeau, sur le charbon, elle se comporte comme lacide molybdique, mais traitée par la soude, elle passe dans le charbon,, et laisse un résidu d^oxidule de fer à la sur£ace du support. On la trouve dans presque toutes les localités où le molybdène sulfuré se rencontre.
TITANE
PREMIÈRE ESPÈCE
TITANE OXIDÉ.
Caractère définis.
Formule chimique.
Analyse. Titane. . . . 66,o5 ^
Oxigène. . . 35,95
Forme primitive. Prisme droit à bases carrées , dans lequel le rapport d*un des côtés de ]a base à la hauteur est à peu prés celui des nombres looo et 642.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive.
Pesanteur epécifiqm. 4,4; . . . 4,349 la variété d'Ohlapian.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Seul ^ est infusible au chalumeau , avec le borax, il se dissout en formant beaucoup de bulles^ et produit un verre jaunâtre qui prend la couleur d'améthiste quand on le réduit davantage.
Cassure, Raboteuse, transversalement à Taxe des cristaux.
Dureté. Raie le verre et quelquefois le quarz. Une partie des cristaux étincelle sous le choc du briquet, tandis que d'autres se réduisent facilement en fragmens.
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Couleur. Diverses nuances de rouge-brunâtre; transparent , translucide et opaque.
!*« YARIÉTB , SIGNE RJSPKÈSENTATIF g^ b\
Prisme à huit pané terminé par une pyramide tétraèdre. (Fig,!ï,pl.LXXVI.)
1. Brun-noirâtre y opaque , cristal net, si\r du quarz amorphe; Lilliane, vallée d'Aoste, Piémont.
^ma VARIÉTÉ y SIGNB REPRÉSENTATIF g' g* b\
La variété précédente , augmentée des facee de la modification g\ {Fig. 5 ypLLKXVl.)
3. Rouge-brunâtre , opaque ^ cristal isolé offrant les deux sommets ; Horcajuelo ^ Espagne.
Sme VARIÉTÉ y SIGNE REPRÉSENTATIF mg' g* a' b\
La variété précédente augmentée des facee primitive* iatéraies, et émarginée à T endroit des arêtes obliques des pyramides. (Fig. 4, pi. LXXVI.)
3*. Brun , opaque, cristaux alongés dans la direction de Taxe , dans le talc; vallée d'Aoste.
Brun , opaque , cristal isolé ; vallée d'Aoste
4""* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF mg* b\
La première variété augmentée des faces latérales m. (Fig. 5, pi. LXXVI.)
5. Rouge de rubis , translucide , cristaux nets , sur du quarz hyalin avec talc étoile ; Minas Geraes , Brésil*
34o TITANE OXIDÉ;
5me VARIÉTÉ , 8IGNB RBPRéSENTATIF. mg* V a* a\,
La cinquième variété émarginée à tendroiê des arête* d'interjection de* face* a' et b* (Fig. 6. pi. LXXVU.)
6. Rouge foncé , éclatant , cristaux alongés dans la direction de l'axe^ sur du fer oligiste ; Carayati , Pays des Grisons.
gme VARIÉTÉ , SIGNE RjBPRÉSBNTATIF mg* b' a* Oj (jT* ft^j)
La variété précédente augmentée de* face* g% etémarginie ' à Fendrait de* arête* d'intereection de* face* a' et g* (Fig. 7, pi. LXXVII.)
7. Rouge-noirâtre, opaque, éclatant, cristal isolé, alongé uans la direction de l'axe ; S^. Gothard.
7«« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRIST. ÉLÉM. y'jf'fl'»
yixe de révolution perpendiculaire à Fune de* face* de la modification V (Fig. 8, pi. LXXVH.)
8. Rouge-brunâtre , opaque, gros cristal maclé , sur da quarz ; S*. Gothard.
9. Rouge-brunâtre, opaque, cristal isolé maclé; Horcajuelo , Espagne.
10. Rouge-brunâtre, opaque, gros cristaux maclés, sur du quarz ; Horcajuelo.
1 1 . Très gros cristaux maclés , d'un lustre éclatant dans la cassure, avec quarz jaunâtre; Horcajuelo.
FOKMES INDÉTERMINABLES.
1 3. Rouge-brunâtre , gros cristal isolé, irrégulier; yallée d'Àoste , Piémont.
i3. Rouge-brunâtre , opaque , gros cristal isolé, arrondi sur les arêtes ; Horcaj iielo.
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i4. Fragment d'un cristal isolé, maclé, offrant une face de clivage très éclatante ; Horcajuelo.
i5. Cylindroïde , rouge, opaque , sur du quarz amorphe ; S*.-Gothard.
Rouge, opaque, sur du quarz blanc ^ opaque; Horcajuelo
28. Rouge, opaque, gros cristal courbé, avec quarz; vallée d'Aost.
19. Rouge, opaque, sur du quarz blanc, opaque; vallée dAoste,
20. Gros cristal isolé , à cassure luisante et d'un rouge foncé , avec un peu de quarz ; Horcajuelo.
21. Rouge foncé, très gros cristal sur du quarz blanc, opaque ; vallée d'Aoste.
22. Rouge éclatant, opaque, avec un peu de talc et de quarz; St.-Gothard,
23 . Rouge foncé , gros cristal cannelé , sur du quarz, avec talc ; St.-Gothard.
Rouge brunâtre, avec talc argentin; St«~Gothard
25. Rouge éclatant , cristal creux , avec perikline et talc; St.-Gothard.
26. Trois cristaux isolés avec un peu de talc disséminé à la surface ; St.-Gothard.
27. Noirâtre, dans dii quarz gras, avec un peu de talc ; St.-Gothard.
28. Rouge éclatant, opaque, sur du quarz, à base de talc; St. Gothard.
29. Aeiculairey rouge foncé, sur du quarz ; Crianlarich, Pertshire , Ecosse.
30. Rouge foncé , translucide , avec fer oligiste titanifère ; Ekatherinebourg , Sibérie.
5i. Rouge éclatant, translucide , avec fer oligiste titanifère ; Ekatherinebourg.
34^ TITA5E OXIDÊ.
Ss. Aeieulairê réticulé 9 àigailies déliées^ d'unrcruge très éclatant ^ qui se croisent sous le même angle que les axes des deux cristaux dans la Tariété maclée, sur schieferspath; St.-Gothard.
Wnao^^ noir; Menaccan, Comouailles (menaccanîte
Annotations»
Les dix derniers morceaux appartiennent bien certainement à une ou plusieurs espèces distinctes de celle du titane oxidé, et paraissent étrç des titanates de fer mélangés de petites quantités d'oxide de manganèse et d'oxide de chrome.
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Deux analyses de l'isérine , faites par M. H. Rose , sur des échantillons provenant de deux localités différentes , s'accordent entre elles , mais elles diffèrent beaucoup de l'analyse d'un sable titanifère faite par M. Berthien D'autres analyses présentent encore de plus grandes différences. Ces diverses variétés offrent d'ailleurs des formes qui paraissent incompatibles tant entre elles qu'avec celles du titane oxidé. Ainsi , on cite l'isérine en octaèdres réguliers , la menaccanite en masses laminaires qui se clivent dans trois directions perpendiculaires entre elles , etc. Enfin^ parmi ces variétés, il en est dont la pesanteur spécifique est de 3,26, et d'autres pour lesquelles elle est de 4,8g ; les unes sont attirables à l'aimant, tandis que les autres ne le sont pas.
Si l'on ajoute à ce qui précède que la crichtonite et le fer axotome sont généralement considérés comme des titanatesde fer, on verra que l'étude de toutes ces substances est une des plus intéressantes qu'il y ait à faire en minéralogie.
DEUXIÈME ESPÈCE
ANATASE.
Caractereê iéfiniê.
AnalytB. Cette substance est encore une combinaison de titane et d'oxigéne, mais on ne sait pas dans quelle proportion.
Forme primitive. Prisme droit à bases carrées dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est é peu prés celui des nombres 2 et 5.
Clivage* Facile parallèlement aux bases de la forme primitive et aux faces de la modification b\
Chimiques. Au chalumeau présentent les mêmes résultats que l'espèce précédente.
Cassure conchoïdale ^ difficile d observer à cause de la facilité du clivage.
Dureté. Raie la chaux phosphatée , et est rayé* par le quarz.
Couleur. Diverses nuances de brun plus ou moins foncé ; quelquefois d'un bleu foncé ; transparent et translucide.
PRmnÈRE VARIÉTÉ y SIGNE BEPBÉSENTATIF h'
Octaèdre aigu à bases carrées. (Primitif, Haiiy.)
1 . Gris d'acier éclatant , grand cristal isolé ; Bourg d'Oisans, département de l'Isère.
2. Gris d'acier éclatant , cristaux nets, disséminés sur feldspath, cleavelandite et talc ; Selvar, canton des Grisons.
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3. Gris d'acier éclatant, cristaux nets , avec cristaux de quarz chlorités; Bourg d'Oisans.
4. Gris-Noirâtre , éclatant , avec des cristaux de turnérite , et des cristaux de quarz hyalin; Bourg d'Oisans.
DEUXIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p b\
La varieié précédente dont le^ commets êont tronqués par det facet paralleletà la base de la forme primitive, (Basé , Haûy).
5. Un très grand cristal isolé , bleu de saphir par transmission , et offrant l'éclat dp Tacier par la réflexion de la lumière; Wughaggen, Walders, Norwège.
6. Brun , translucide , petit cristal isolé ; Bourg d'Oisans.
7. Brun clair^ translucide , et gris d'acier éclatant par réflexion ; petits cristaux disséminés avec quelques lames de crichtonite, et de petits cristaux maclés de cleavelandite, sur un morceau de granité ; Bourg d'Oisans.
TROISIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF b' b\
La première variété dont les commets sont remplacée par les facet d'une pyramide obtuse. (Dioctaédre , Haûy).
8. Très grand cristal, avec cleavelandite , sur un groupe de quarz hyalin prisme; Bourg d'Oisans.
QUATRIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pb' a' a\
La seconde variété, émarginée à F endroit des intersections obliques des faces de la modification b\ et augmentée des faces de la modification a'. (Fig. 2 , pi. LXXVII.)
g. Petits cristaux très éclatans , disséminés sur un groupe de quarz hyalin prisme ^ Bourg d'Oisans.
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CINQUIÈDIE VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF 4' V a' a'.
La variété dioetaedre émarginée à tendrait de9 arêtes obUquei d^intersection des faeee de la modification b > et aug^ tnentée desfaeeê de la modification a\ (Fig. 5. pi. LXXVTI. )
10. Petits cristaux très éclatans, sur quarz hyalin prisme, avec feldspath imitatif et ditétraèdre , et cristaux de cleaye— landite maclés ; Bourg d'Oisans.
1 1 . Cristaux plus gros , accompagnés des mêmes substances ; Bourg d*Oisans.
SIXIÈUB VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF i* b^ a' a*
La variété précédente augmentée au sommet de six petites faces triangulaires. (Fig- 4. PL LXXVIl.)
12. Petits cristaui^ translucides, avec cleavelandite et quarz hyalin prisme ) Bourg d'Oisans.
i3. Brun, translucide, un gros cristal très net, avec quarz hyalin prisme, sur feldspath; Bourg d'Oisans.
SEPTIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pi' b^ a' a*.
La variété précédente dont les sommets sont tronqués par des fiices parallèles aux bases de la forme primitive. (Fig. 5. pi. LXXVIL)
i4. Brun , translucide, gris d acier éclatant par réflexion , grand cristal net , sur un groupe de quarz prisme chlorité ; Bourg d'Oisans.
i5. Brun, translucide, grands et petits cristaux avec cleavelandite ; Bourg d'Oisans.
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HUITIEME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pb' J* a\
La varUié dioeiaidre, tronyuie auêommet^ et imarginie à Pendrait des arêtes dinterseetion obliques des faces de la tnodifieation h\ (Fig. 6. pi. LXXVII.)
x6. Blanchâtre, d'un éclat adamantin , petit cristal isidé ; Brésil.
Les essais chimiques n'indiquent aucune différence entre Tanatase et le titane oxidé , et c'est uniquement sur les différences que présentent les formes cristallines et les autres caractères définis de ces deux substances , qu'est fondée leur séparation en deux espèces distinctes.
Ces deux espèces paraissent donc avoir entre elles des rapports analogues à ceux qui existent entre la chaux carbonatée et Tarragonite , et aussi entre le fer sulfuré cubique et le fer sulfuré blanc. Cependant ^ il est essentiel de remarquer que les formes cristallines du titane oxidé et celles du titane anatase appartiennent au même système cristallin, et qu'on pourrait les déduire d'une même forme primitive , sans employer de signes cristallographiques très compliqués , tandis que les formes de l'arragonite sont incompatibles avec celles de la chaux carbonatée , et les formes du fer sulfuré blanc avec celles du fer sulfuré cubique. Ainsi , les faces d'une modification dont le signe serait b\ dans l'anatase, correspondraient à fort peu près aux faces de la modification a^ du titane *oxidé. Mais, néanmoins, le titane oxidé ne présentant aucune trace des clivages de l'anatase, et la pesanteur spécifique de la première substance étant beaucoup plus grande que celle de la seconde, on voit qu'il est impossible de les réunir dans une même espèce, puisque l'espèce , en minéralogie, se compose des individus dont tous les caractères définis ne différent pas d'une manière assignable.
348 ANATASE.
M. Breithaupt a annoncé qu'il avait trouvé , par des me— sures prises au moyen du goniomètre de WoUaston , que les faces qui composent un des sommets de la pyramide à bases carrées dont le signe cristallographique est £', n'étaient pas toutes également inclinées sur les faces correspondantes de la pyramide inférieure , et que la différence était environ de SP. Cette observation ne parait pas avoir été confirmée par d'autres minéralogistes.
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TROISIÈME ESPÈCE
BROOKITE.
Caractèret définis.
Analyse. Les essais d'analyse qtii ont été faits sur cette substance n'y ont indiqué que du titane et de Toxigëne , avec quelques traces de manganèse et de fer.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit , dans lequel rincidence des faces latérales est de 100% et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur, à peu près celui des nombres 3o et 11.
Clivage. Difficile parallèlement aux faces de la modification g^.
Pesanteur spécifique. Inconnue.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Quelques parcelles jetées dans l'acide hydrochlorique s'y dissolvent complètement au bout de quelques jours.
Cassure. Inégale*
Dureté. Raie la chaux fluatée et est rayée par la chaux phosphatée.
Couleur. Rougeâtre , brunâtre , transparente et translucide , éclat adamantin.
1. Brun clair, lames minces^ aplaties parall^ement aux faces de la modification A', et offrant sur leurs bords quelques faces secondaires très éclatantes, sur un groupe de quarz prisme; Bourg d'Qisans, département de l'Isère.
35o BROOKITE.
2. Brun clair, grande lame très aplatie, sur un cristal de quarz ; Montagne de Snowdon , Pays de Galles.
3. Gris noirâtre , lames minces , très éclatantes , dont les bords présentent des faces secondaires , avec anatase primitif et basé , quarz prisme et cleayelandite; S^.-Gothard.
4. Gris noirâtre , lames minces très éclatantes , sur un groupe de quarz prisme, avec anatase primitif et quelques petits cristaux de cleavelandite , Bourg d'Oisans.
5. Gris noirâtre , lames éclatantes dont quelques-unes pénétrent les cristaux du groupe de quarz sur lequel elles sont placées , a?ec un cristal d'anatase primitif ; Bourg d'Oisans.
6. Gris-noirâtre, lames minces sur un groupe de quarz prisme , plagiédre et plagiorhombifére , aveci de petits cristaux de feldspath et de cleayelandite; Bourg d'Oisans.
7. Noirâtre , lames disséminées sur un groupe de quarz en partie chlorité; Bourg d'Oisans.
annotations.
Les mesures qui ont servi â faire de cette substance une espèce particulière , ont été prises sur des cristaux nets et brillans de SnoM^den dans le pays de Galles. M'. Beudant , dans la première édition de son traité de minéralogie, avait déjà fait remarquer que les lames hexagonales âiguè's, plus t)u moins modifiées , que Von plaçait oirdinairemeutdans les collections avec le titane oxidé, paraissaient se rapporter à un prisme rhomboïdal droit , et ne pouvaient par conséquent se dériver de la forme primitive du titane oxidé; mais comme il n'avait donné aucune mesure d'angles, sa remarque , quoique juste, n'avait aucunement attiré l'^tteiltion des minéralogistes.
On trouve à la Tête-Noire , au Mont-Blanc, des cristaux de cette même espèce qui sont aussi grands , aussi nets , et souvent plus transparens que ceux de Snowdon. Si l'analyse exacte de labrookite prouvait que cette substance est eneffet
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composée de titane et d'oxigéne dans les mêmes proportions que le titane oxidé etl'anatase, ces substances présenteraient un'exemple unique jusqua présent de trois formes primitives différentes appartenant à la même combinaison chimique.
QUATRIÈME ESPÈCE
Caractères définis.
H. Rose. Formule chimiqae.
Analyse. Acide titauiqne. . . 48. C«S + CaTi.
Silice 33.
Chaux 19.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique dans lequel rincidence des faces latérales est de 1 33** ^j'y rincidence de la base sur chacune d'elles de 93** 58^, et le rapport d'un des côtés de la base à l'arête latérale à peu prés celui des nombres 5 et 3.
Clivage, Assez net dans la direction des faces de la modification 6*, moins nets parallèlement à la base de la forme primitive^ et aux faces de la modification g*.
Pesanteur spécifique. 3,468. • . • 3,6
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau, les variétés jaunâtres ne changent pas de couleur y les autres deyiennent jaunâtres ; elles sont Tune et l'autre légèrement fusibles sur les bords en un verre d'une couleur foncée.
Cassure. Ipégale ; légèrement conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée et est rayée par le feldspath.
Couleurs. Diverses nuances de gris , de vert , de jaune et de brun; transparent et translucide, opaque; éclat adamantin.
!'• VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Pa^ e\.
Prisme rhomhoîdal oblique dont le* hases sont tronquées suivant la diagonale horizontale. (Fig. 2, pi. LXXVII. )
1. Brun foncé , opaque, dans le feldspath laminaire, avec amphibole fibreux gris , chatoyant ; Hohenzell, près de Bodenmais, Bavière.
2. Brun foncé, opaque, dans le feldspath laminaire, blanc-bleuâtre ; Hohenzell.
3. Gris-rougeâtre , opaque, dans le feldspath , avec amphibole; S*.-Gothard.
4. Vert d'olive , cristaux entassés , sur grenat granulaire; Arendal , Norwège.
2°*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF «* o'«j.
La variété précédente , dont les bases sont masquées par les faces de la modification e* (Fig. 3, pi. LXXVII).
5. Cristaux très nets, chlorités, avec chaux carbonatée métastatique et binaire, sur chaux carbonatée laminaire blanche 5 Maronne , Dép*. de Tlsère.
6. Brunâtre translucide , cristal isolé, très net, adhérant â un peu d'asbeste blanc soyeux 5 Piémont.
3"*« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a* a' (jf* b\ d\)
Prisme périhexaèdre oblique. (Fig. 4, pi. LXXVH.)
7 . Verdâtre , peu translucide , cristaux très aplatis parallèlement aux faces a% disséminés sur un groupe de feldspath ditétraèdre , chlorité; S*.-Gothard.
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4"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Pa' a* (y* il rf|)
La variété précédente augmentée de* basée de la forme primitive. (Fig. 5, pi. LXXVn.)
8. Petit groupe de cristaux nets, brans et chlorités, for> niant une espèce de croix , sans adhérence; S^.-Gothard.
S""* VARIÉTÉ, SIGIŒ REPRÉSENTATIF Fmà" a* (y' d^ A|) La variété précédente augmentée dce facee m. (Fig. 6,
(pi. Lxxvn.)
9. Brun clair, petits cristaux nets , aplatis parallèlement aux faces a', sur un groupe de feldspath ditétraèdre, chlorîté, avec un peu d'amianthoïde capillaire; S^.-Gothard.
10. Brun-verdâtre, translucide, grand cristal isolé, aplati parallèlement à la face a* ; S^-Gothard.
6"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Pa» «« «5.
La première variété augmentée de* faces de la modification e\ (Fig 7, pi. LXXVn.)
7"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Pa^ U* C* e^,
La variété précédente augmentée des faces de la modification a'. (Fig. 8, pi. LXXVin.)
1 1 . Brun foncé , cristaux nets , disséminés dans le feldspath , avec babingtonite ; Arendal, Norwège.
HUITIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Ht jr' a* «- (g^Hdl).
Prisme périoctaèdre oblique dont les angles latéraux sont modifiés (Fig. 9, pi. LXXVHI).
12. Brun clair, cristal isolé auquel adhère un peu de talc chlorite ; S*.-Golhard.
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NEUVIÈME VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p m e*^ e a' a*
La septième variété augmentée des faces m. (Fig. lo, pi. LXXVni.)
i3. Bran-clair, éclatant, petits cristaux engagés entre eux , sur un groupe de quarz prisme , avec talc et chaux carbonatée distique; Maronne, Département de Tlsère.
DIXIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. Pma^ a* é^\e
La huitième variété augmentée des modifications a% e' et p. (Fig. ii,pl.LXXVm.)
i4. Brun clair, transparent éclatant ; petits cristaux nets, simples et maclés sur quarz prisme, chlorité ; St.-Gothard.
i5. Brun clair, transparent, éclatant , cristaux simples et maclés , avec quarz hyalin prisme; St.-Gothard.
ONZIEME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p ntg^ g* b' a' a' \e.
La neuvième variété triémarginée à rendrait des arêtes d*intersection aiguës des faces latérales primitives, et augmentées des modifications b\ (Fig. 12, pi. LXXVIII).
16. Jaune rougeâtre, brillant, cristaux aplatis parallèlement aux faces a* , et dans lesquels les faces de la modification h^ sont très étroites, avec feldspath ditétraédre et talc; St.-Gothard.
17. Brun rougeâtre, cristaux nets avec cleavelandite et talc hexagonal ; St.-Gothard.
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DOUZIÈME VARIÉxis, 8IGNB REFRiSENTATIP pm a' a' i| «* é' «j.
La êepiième varUté doublement imarginée à rendrait du intereectione des faeee de la modification e^. (Fig. i3. pi. LXXVffl.)
18. Jaune, transparent, cristaux alongés dans la direction des intersections des faces de la modification ei sur feldspath avec talc chlorite ; St.-Gothard.
pmg'a' a' a» e^ (jj^ b\ d\).
La dixième variété sans les faces de la modification e\ mais augmentée de celles des modifications g* et a^ (Fig. li,
pi. Lxxvni).
19. Jaune, translucide, cristaux très nets sur feldspath granulaire, mélangé de talc chlorite ; St.-Gothard. 1
La treizième variété triémarginée à l'endroit des arêtes d'intersection des faces m , et augmentée des faces de la modification e\ (Fig. i5, pi. LXXVin.)
20. Gris-rougeâtre , opaque , cristaux nets dont quelquesuns appartiennent à des variétés plus simples, sur feldspath, avec talc hexagonal; St.-^otbard.
QUINZIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pmg'a' a* e' é" e\ (g' b^ rf|).
La variété précédente sans les faces de la modification g^ mais augmentée de celles de la modification {g^ ij éji* (Fig. 16, pi. LXXVIII.)
2 1 . Brun., translucide , cristaux nets sur feldspath en pe<
tits cristaux ditétraèdres , avec talc hexagonal et un peu de mica ; St.-Gothard.
l6^« VARI&TÈ , SIGNE REPRÉSENTATIF
La variété précédente augmentée deefaeee de la modification g' (Fig. 17, pL LXXVni).
32. Jaune 9 transparent, petits cristaux très nets, disséminés sur un groupe de chaux carbonatée soustractive, avec un peu de quarz; St.-Gothard.
17"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE p m a' a\
' Axe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 18 ,
pi. Lxxvni).
23. Vert d'olive , petits cristaux translucides, avec feldspath ditétraédre et talc; St.-Gothard.
24. Vert et brun, grands cristaux très nets sur un groupe de cristaux de feldspath et de quarz hyalin prisme; St.-Gothard.
l8"' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉIÉMENTAIRE p g* a* a\
Axe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 19,
pi. Lxxvni).
25. Vert et brun, cristaux aplatis parallèlement aux faces de la modification a* avec feldspath imitatif el ditétraédre, et un peu d'amianthoïde ; St.-Gothard.
a6. Vert et brun , translucide , cristaux nets, avec chaux carbonatée laminaire et amianthoïde ; St.-Gothard. 3 24.
ELEMENTAIRE p m g^ a^ a*.
Axe de révolution perpendiculatre à la face p (Fig. 20, pl.LXXVin).
Grand cristal isolé; St.-Gothard
ao™** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL KTiÉMENTAIRE p m à^ a* ^|.
Axe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 21 , pi. LXXVin).
28. Petit groupe de cristaux chlorités, sans autre adhérence ; St.-Gothard,
29. Brun , translucide , grand cristal très net , avec d^autres plus petits , sur feldspath , talc et épidote ; St.-Gothard.
5o. Vert pâle, translucide, cristaux alongés dans la direction de la diagonale de la base delà forme primitive, avec feldspath ditétraèdre , chlorité; St.-Gothard.
3i. Vert, cristaux aplatis, bruns vers les extrémités, avec feldspath imitatif et ditétraèdre ; St.-Gothard.
32. Jaune brunâtre, cristaux chlorités, avec quelques petits cristaux de feldspath ditétraèdre; St.-Gothard.
33. Vert et brun, translucide, cristaux brillans, avec feldspath ditétraèdre et amianthoïde; St.-Gothard.
21"*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE p m g* a* 6^.
Axe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 22 , pLLXXVni).
34« Cristal isolé, vert et brun, translucide ; St.-Gothard.
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Axe de révolution perpendiculaire à la face p. (Fig. 23, pl.LXXVIII).
35. Vert et brun, cristaux nets, avec feldspath ditétraédre et asbeste ; St.-Gothard.
36. ^ Vert d olive, translucide, cristaux nets, sur talc; Felberthal , Salzbourg.
23"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMEN- TAIRE p ma' a* ^ e* e^. '
Axe de révolution perpendiculaire à la face p. ( Fig. 24 , pi. LXXVIX).
57. Gros cristal isolé , vert d'olive , translucide ; St.-Gothard.
58. Fragment d un cristal d'un très gros volume ; St.-Gothard.
3g. Cristaux aplatis et alongés, chlorités, avec quelques petits cristaux de feldspath; St.-Gothard.
si""» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉBIEN- TAiREp 911 a' a* e^ e\ (g^ b^ rfj).
Axe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 25, pi. LXXVIX).
4o. Verdâtre, opaque , deux cristaux très nets, croises ; St.-.Gothard.
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25^* VABIÂTÉ, SIGNE REPJRJBSBNTATIF DU CRISTAL ÉLÉMEN-
TAIRE m g* a* a* e' e^ (y» b^ rfi).
jiûfê de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 26, pL LXXVIX).
4i. Brun clair, translucide, cristal isolé, très net, Saint- Gothard.
42. Trois cristaux isolés, offrant en outre les bases de la forme primitive; St.-Gotbard.
26"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRIST. ÉLÉMEN- TAIRE pmg* a* a* «* «* e^ (g^ b^ rf}).
jijffe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 27, pi. LXXVIX).
43. Cristal isolé, très net, vert , et brun vers les extrémités, avec un peu de talc ; St.-Gotbard.
44. Vert et brun , translucide , cristal très net , avec ampbibole ; St.-Gotbard.
45. Vert et brun, translucide, cristaux nets , sur cbaux carbonatée ; St.-Gotbard.
46. Cristal alongé , chlorité , offrant les deux sommets ; St.-Gotbard.
FORMES mBÉTERMINABLES.
47. Blanc-verdâtre , opaque , grandes lames parallèles aux faces de la modification a* , avec talc lamellaire ; Piémont.
48. Blanc-verdàtre, opaque, grande lame sur laquelle on distingue quelques modifications ; Piémont.
49. Jaune-orangé, cristaux indistincts, disséminés sur du feldspatb vitreux; Laacb.
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5o. Jaune-hyacinthe, cristaux indistincts, disséminés sur du feldspath vitreux, avec pyroxéne noir; Laach.
annotations.
Parmi les minéraux dont la forme primitive est un prisme oblique à bases rhombes , le titane stlicéo-calcaire est incontestablement celui dont la cristallisation présente le plud d'intérêt. Un grand nomlnne de Ibrmes et de macles de cette substance ont déjà été étudiées avec soin , mais il reste encore beaucoup à faire pour avoir une description complète de ses formes cristallines. Ainsi, par exemple, plusieurs des cristaux décrits ci-dessus offrent des modifications dont les signes çristaUographiques n'ont pas été déterminés, et quelques-uns d'entre eux présentent un manque de symétrie irréconciliable avec la forme primitive qui a été adoptée. On est d'ailleurs assez embarrassé dans le choix des faces que l'on doit prendre pour* celles de la forme primitive ; car à ne considérer que les cristaux d'une certaine localité , on est conduit à un résultat différent de celui que fournissent les cristaux d'une autre localité. Peut-être faudrait-il ici se laisser guider par le clivage , et prendre les faces de la modification e^ pour les faces latérales primitives.
Une variété de Felberthal dans le Salsbourg parait avoir , d'après une analyse de Klaproth , une composition chimie que très différente de celle des variétés des autres loealttésl La pesanteur spécifique ne -parait pas non plus constante, elle varie depuis 3, ^jiuqu*à 5, 6*
TRENTIÈME GENRE
TUNGSTÈNE.
PREMIÈRE ESPÈCE
SCHÉELII^ FERRUGINÉ.
Caractères définis.
BERziuus. Formule chim.
Analyse. Acide tungstique. . . • 78,775. MnW>+5FcW« Protoxide de fer. . . . 18,320.
Protoxide de manganèse. 6,220.
Silice i,25o.
io4,565.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique dans lequel l'incidence des faces latérales est de 101°, l'incidence de la base sur ces mêmes faces de 110" 46' 3o", et le rapjfOTt d'un des côtés de la base à l'une des arêtes latérales à peu prés celui des nombres 100 et 3 1.
Clivage. Parallèle à la base de la forme primitive, et aux faces des modifications g^ et hK
Pesanteur spe'cifique. 7,i55.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Fusible au chalumeau en boule noire à surface cristalline; donnant avec le borax un verre jaune, et avec le sel pbosphorique un verre d'un rouge sombre au feu de réduction.
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Censure, Raboteuse. Poussière d'un violet sombre ou d'un brun légèrement rougeâtre.
Dureté. Cédant aisément à la lime.
Couleur. Noirâtre, noir-brunâtre ; éclat semi-métallique.
!'• VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p g^ h\
Prisme tétraèdre rectangulaire à base ohligue (Fjg. 2, pi. LXXIX ).
1. Noir, opaque, très petits cristaux , avec scbéelin ferruginé fibro-laminaire , sur un groupe de petits cristaux de quarz prisme d'un blanc laiteux; Cornouailles.
a»»* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p y* A* a\
Lavariété précédente émarginée à rendrait des intersections des faces K eta* { Fig. 5, pi. LXXIX).
2. Cristal isolé, noir, opaque, dans lequel les faces de la modification h^ sont fortement cannelées , et celles de la modification g * très éclatantes ; Sibérie.
3. Cristal isolç, noir, opaque, offrant un clivage très éclatant, et très aplati parallèlement a la face a * ; Schlackenwalde , Bohème.
3"»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF jp. jr' A* A' d\ «'
Prisme rhomboïdal oblique dont les arêtes latérales sont émarginées , et les bords et angles modifiés ( Fig. 4 , pL LXXIX).
4. Cristal isolé, noir, opaque, luisant; Ehrenfiriedersrdorf, Saxe.
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4«« VABIÉTÉ, SIGNE B£PRÉ8£NTATIF f. h' h^ a' d\ '«.
La variiti précédente êans lee faces de la modification g' , maie augmentée de celles de la modification a' (Fig. 5, pl.LXXIX).
5. Noir , opaque , très gros cristal , formé de couches concentriques semblables, avec mica laminaire; Schlackenwalde , Bohême.
6. Grand cristal isolé, noir, opaque, luisant, auquel adhère du mica lamellaire, Schlackenwalde.
5"»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Jl. y' h' A' a' rf|. '«. de La variété précédente dont les arètee latérales aiguee eoni émargtnéee (Fig. 6 pL LXXIX ).
7 . Noir , opaque , luisant , très gros cristal isolé auquel adhère du mica lamellaire; Schlackenwalde.
6"' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p m h' A' a' rfj «'
La quatrième variété avec les faces r#i, et émarginée à Fendrait des intersections de ces dernières faces avec celles de la modification e' (Fig. 7 , pi. LXXIX).
8. Noir, opaque, luisant, gros cristal avec d'avtres plus petits. Le plus gros cristal , brisé d'un côté , met à découTert un cristal intérieur semblable et en position parallèle; Schlackenwalde.
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7>"« TAHIÉTÉ, SHSNE REPRÉSENTATIF pmf h' h? a' a' d\ «'
La varUUprieidentê augmentée dfisfaceê dsê modifieationê g^eta* (Fig 8 , pi. LXXIX).
g. Noir*, opaque , luisant, cristal isolé auquel adhère un peu de mica jaune-brunâtre ; Schiackenwalde.
8m<> VARIÉTÉ , SIGNE REPRESENTATIF DU CRISTAL ELEMEN- TAIRE Jl m A« A' a» d\ ^e ( hi d\ g^ ).
Axe de révolution perpendiculaire à la face h' (Fig. 9, pi. LXXIX).
10. Noir, opaque, luisant, cristal isolé d'un très gros Tolume avec mica , gris-yerdâtre ; Schiackenwalde.
FORMES INDÉTERMINABLES
11. Fibro-laminaire noir, éclatant, avec quarz amorphe, fer sulfuré et cuivre pyriteux; KittHill, Cornouailles.
Bacillaire , avec quarz prisme; KittHill
i3. Bacillaire et fibreuof , avec plomb sulfuré, sur du plomb carbonate amorphe ; Strasberg , Hartz.
i4. Laminaire, noir ; Cornouailles.
u^nno talions.
A Huntington, dans le Connecticut, le schéelin ferruginé est souvent accompagné d'une substance jaune , pulvérulente , ou en petites masses friables et à cassure conchoïdale. La même substance se trouve aussi quelquefois avec le schéelin calcaire de Zinnwald, en Bohême. Elle parait être entièrement composée d'acide tungstique. Elle est
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infîisible au chalumeau et inattaquable par les acides ; mais avec le sel phosphorique, elle donne immédiatement un verre bleu, et est soluble dans les alcalis caustiques. Sa pesanteur spécifique est égale à 6.
DEUXIÈME ESPÈCE
SCHËELIN CALCAIRE.
Caractères défini*.
BBRZBUUft,
Analyse. Acide tuugstique. • 80,417. ^^^"^^ chim. Ca W*. Chaux ig,4oo.
Forme primitive. Prisme droit à bases carrées dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu prés celui des nombres 10 et 21.
Clivage, Parallèle aux faces des modifications i* et a*.
Pesanteur spécifique. 6,076.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Difficilement fusible au chalumeau en verre transparent. Lentement attaqfuable par l'acide nitrique avec résidu d'acide tungstique.
Cassure. Inégale, imparfaitement conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux fluatée et est rayé piar la chaux phosphatée.
Couleur. Blanc, gris-jaunâtre, brun-jaunâtre, quelquefois brun-rougeâtre ; translucide, transparent.
l'« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF a\
Octaèdre à base carrée (Unitaire Haùy).
1. Gros cristal isolé, blanc-grisâtre, peu translucide; Schœnfeld, Bohème.
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Gros cristal isolé, blanc-grisâtre ;Schcenfeld, Bohème
3. Blanc-jaunâtre, éclatant, petit groupe de cristaux nets, avec un peu de schéelin ferruginé ; Schœnfeld.
4. Gris, éclatant^ petits cristaux étroitement engagés entre eux , et recouvrant entièrement de gros cristsfux de quarz prisme ; Schlackenwalde.
5. Jaune-brunâtre, cristaux étroitement engagés entre eux, sur schéelin ferrugiiié , avec mica lamellaire ; .Schlackeawalde*
6. Couleur d'hyacinte, petits cristaux engagés entre eui, avec mica en lames hexaèdres et quarz ; Schlackenwalde.
7. Gros cristaux nets enduits d'une légère couche rougeâtre^ sur quarz avec mica lamellaire noirâtre ; Schlackenwalde.
2™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF G* b\.
Octaèdre à hase carrée dont les arêtes pyramidales sont émarginées (Dioctaèdre Haûy).
8. Blanc, peu translucide, gros cristaux engagés dans]e quarz amorphe ; Schœnfeld.
5"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p i' a* a*.
La variété précédente augmentée des faces de la modification a* ( Fig. 2 , pi. LXXIX).
9. Jaune-grisâtre, petits cristaux placés sur deux cristaux croisés de quarz prisme ; Schlackenwalde.
4ine VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF b' a' a\
La variété dioctaèdre augmentée de quatre des huit faces de la modification a* (Fig. 3 , pi. LXXIX ).
Gris-noirâtre , éclatant, cristaux très nets sut schée
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lin ferruginé laminaire , arec un pea de quarz amorphe; Caldbeckfels, Cnmberland.
11. Gris-jaunâtre, éclatant, translucide, petits cristaux nets, recouvrant en pilrtie un gros cristal de quarz prisme , ayec baryte sulfatée apophane, verdâtrej Schlackenwalde.
5"* VABIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF i' a' a* {b' b{ g^).
La variété précédente émarginée à Fendrait de* intersections^ des faces b' et a% situées à gauche des faces h" (Fig. 4 , pi. LXXX).
12. Jaunâtre, très éclatant, deux cristaux nets sur schéelin ferruginé laminaire avec mica hexagonal ; Caldbeckfels.
i3. Brunâtre , gros cristal, avec quarz, schéelin ferruginé et mica ; Caldbeckfels.
FORMES INDÉTERMINABLES
]4. Blanc-grisâtre, gros cristaux indistincts, avec étain oxidé granulaire ; Schlackeuwalde , Bohême.
i5. Blanc, cristaux indistincts, avec quarz amorphe et schéelin ferruginé ; Schlackenwalde.
3 6. Blanc , cristaux indistincts , engagés entre eux , sans adhérence^ Schœnfeld , Bohême.
17. Laminaire, jaunâtre, ayec quarz amorphe, mica et un peu de schéelin ferruginé ; Caldbeckfels , Cumberland.
annotations.
L'un des plus beaux cristaux de cette substance est dans la collection de lady Aylesford ; sa forme est représentée par la dernière figure du schéelin calcaire , pi. LXXX.
La cristallisation de cette espèce présente plusieurs particularités remarquables. D'abord les cristaux n'offrent que
370 SCHÈELIN CALCAIRE.
la moitié des faces des modifications a« et ( i' b^ g^ ) disposées d'une manière régulière sur les angles latéraux de la pyramide a* ; ensuite , les faces de cette dernière pyramide sont ordinairement striées parallèlement à leur intersection ayec les faces a' ; enfin , les cristaux de cette substance sont souvent maclés , quoiqu'ils n'oflFrent pas d'angles rentrans. L'axe de révolution est alors perpendiculaire à l'une des faces latérales de la forme primitive. On reconnaît facilement les.macles à ce que dans ces cristaux chaque moitié des faces a* est striée de manière que les stries d'une moitié ne sont pas le prolongement des stries de l'autre moitié , mais forment entre elles un angle légèrement obtus.
TELLURE NATIF AURO-FERRIFÈRE
Caractères définis.
K&IPROTR.
Analyse. Tellure 92,55. Form. chimique. T.
Fer 7?2o.
Or • o,25.
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier , dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu près celui des nombres 3 et 4.
Clivage. Parallèlement à plusieurs faces dont la position relativement à la forme primitive n'a pas été déterminée.
Pesanteur spéeifiyue* 5,7 6,ii5
Caractères indéfinis.
Chimiques. Très fusible au chalumeau; presquentièrement volatile par Je grillage.
Cassure, Indistincte.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Blanc d etain ou gris d'acier.
FORMES INDÉTERMINABLES
TELLURE NATIF AURO-FERRIFÈRE
et i;4 ; Mine Maria Lôretto , Facebay , Zalathna , Transylvanie.
2. Blanc d'étain éclatant; sur quarz amorphe ^ grisâtre ; Mine Maria Loretto.
5. Granulaire, blanc d'étain éclatant , avec quarz amorphe et prisme; Mine Maria Loretto.
4. Blanc-jaunâtre, en petits faisceaux alongés, diyergens , avec quarz amorphe et fer sulfuré ; Mine Maria Loretto.
^annotations.
Il faudrait que l'analyse du tellure auro-ferrifère fut reconunencée, et, s'il était possible, qu'elle fut faite sur les petits cristaux qu'offre quelquefois cette substance.
Les différences qui existent entre diverses déterminations de la pesanteur spécifique de cette espèce indiquent que les minéraux réunis sous le nom de tellure auro-ferrifére sont souvent des mélanges , et il est assez probable que l'analyse de Klaproth a été faite sur un échantillon ou la substance n'était pas très pure.
DEUXIÈME ESPÈCE
TELLURE NATIF AURO- ARGENTIFÈRE
Carfidire* définis.
Klaproth. Form. chim.
Analt/êe. Tellure 60. A^r J<?' + 3 Aw J^«,
Argent lo.
Or 3o.
Forme primitive. Prisme rhomboidal droit , dans lequel l'incidence des faces latérales est d'environ 108°.
Clivage, Très facile parallèlement aux faces de la modification g^ ; moins facile parallèlement aux faces de la modification A*,
Pesanteur spécifique. 5,723.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau , se fond aisément en un globule et se réduit en un bouton métallique jaune-clair. So^ lubie dans l'acide nitrique avec résidu métallique jaune.
Cassure inégale.
Dureté. Raie le talc , et est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Gris d'acier clair.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Gris d'acier, éclatant, en lames et en cristaux indistincts, alongés, adhérant latéralement et formant de petites masses cannelées , placées sur du quarz ; Mine Fransiscus , OfiTenbanya, Transylvanie.
TELLURE NATIF AURO-ARGEWTIFÈRE
a. Gris d'acier, éclatant, petites masses cannelées , alongées, sur une couche mince de quarz ; Offenbanya , Transylvanie.
5. Gris d'acier, éclatant, prismes déliés, alongés, croisés dans toutes sortes de directions , sur la même guangae ; Offenbanya.
4. Gris d'acier, en cristaux indistincts, lamelliformes, avec de très petits cristaux de fer sulfuré , disséminés dans la guangue ; Offenbanya.
5. Blanc-jaunâtre et irisé à la surface , cristaux indistincts, alongés et croisés^ sur quarz; Offenbanya.
6. Gris d'acier, cristaux indistincts, alongés, formant de petites masses cannelées , sur quarz ; Offenbsmya.
7. Blanc-jaunâtre, dans la chaux carbonatée blanche laminaire, avec quarz amorphe et fer sulfuré granuliforme; Offenbanya.
8. Blanc -jaunâtre, formant de petites veines dans le quarz amorphe ) avec zinc sulfuré brun , lamellaire , et fer sulfuré en très petits cristaux dodécaèdres; Offenbanya.
annotations.
M. G. Rose a trouvé un tellurure d'argent assez pur parmi les produits de la mine de Sawodinski dans l'Altai. Cette substance se trouve en masse à gros grains d'un aspect métalloïde, et d'une couleur entre le gris de plomb et le gris d'acier. Elle est malléable. Sa pesanteur spécifique est de 8,4i2 à 8,565. Sur cent parties , elle contient 56,93 de tellure, 62,42 d'argent, et o,24 de fer; ce qui correspond à très peu prés à un atome de tellure et â un atome d'argent.
TROISIEME ESPECE
TELLURE NATIF AURIFÈRE ET PLOMBIFÈRE
Caraetèreê définis.
KLAPBOTB.
Analyse. Tellure 44,75
Plomb i9>^o
Argent 8,5o
Or 26,75
Soufre o,5o
*■ ■ I ■ ■il.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit dans lequel . rincidence des faces latérales est d^environ iob^io\ et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur, celui des nombres 3 et 9.
Clivage. Quelques traces dans une direction parallèle aux faces h\
Pesanteur epéeifiym. 10,678.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau, fond assez facilement et donne un bouton métallique jaunâtre. Soluble en partie dans Tacide nitrique.
Cassure, Indistincte.
Dureté, Raie la chaux sulfatée et est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Blanc d'argent et blanc-jaunâtre; éclat métallique.
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FORMES INDÉTERMINABLES
1. Blanc-jaunâtre , très petis cristaux arrondis, et en petites masses lamelliformes , dans le silicate de manganèse mamelonné , ayec tellure natif auio-plombifère laminaire , gris de plomb, arsenic natif gris-noiritre , et zinc sulfuré brun sur quarz amorphe ; Offenbanya , Transylvanie.
3. Lamelliforme, blanc-jaunâtre, avec manganèse carbonate rose, mamelonné; Nagyag, Transylvanie.
3. Blanc- jaunâtre , avec tellure natif auro-plombifère laminaire gris de plomb, disséminé sur du silicate de manganèse ; Nagyag.
4. Blanc-jaunâtre,, avec tellure natif auro-rplombifère gris de plomb , dans le quarz amorphe ; Nagyag.
u^nnotations.
M* Brooke a donné la figure et les angles d'un cristal de cette substance dont le signe cristallographique seraitp m^* A*a' e^ h* , en partant de la forme primitive qui a été adoptée ici.
La composition chimique ne peut guère être représentée par une formule. M. Beudant la représente par {?h, Ay ) Té -[- AttTé avec du tellure à l'état libre. Le même minéralogiste donne 9,32 pour la pesanteur spécifique au lieu de 10,678.
QUATRIÈME ESPÈCE
TELLTTBE NATIF AURO-PLOMBIFÈRE.
Caractère* définis.
I.LAPROTH
analyse. Tellure 32,2o.
Plomb 54.
Or. ........ 9^
Argent o^So.
Cuivre i,3o
Soufre 3.
Forme primitive * Prisme droit à bases carrées dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu prés celui des nombres 4 et ii.
Clivage. Facile , parallèlement à la base de la forme primitive; quelques traces dans les directions parallèles aux faces latérales de la forme primitive.
Pesanteur spécifique, 7,o85.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau , fusible sur le charbon en le couvrant d'oxide de plomb ; réductible en globule gris malléable qui finit par laisser un bouton d'or.
Cassure. Indistincte.
Dureté. Raie le talc et est rayé par la chaux sulfatée^
Couleur. Gris de plomb; éclat métallique.
TELLURE NATIF AURO-PLOMBIFÈRE
I" VARIÉTÉ, SIGNE BEPRÉSENTATIF p i' a\ Table octogone bùelée sur les bords. (Fig 2 , pi. LXXX.)
1. Gris de plomb, cristaux aplatis parallèlement aux bases , et engagés entre eux, ayec de petits rbomboïdes de manganèse carbonate , sur une couche mince de zinc sulfuré , lamellaire brunâtre ; Nagyag, Transylvanie.
2. Gris de plomb, petits cristaux très aplatis, avec quarz prisme, silicate de manganèse et zinc sulfuré bran; Nagyag. . .
3. Gris de plomb, petits cristaux très aplatis, avec manganèse carbonate , boumonite , et de petits cristaux de quarz prisme ; Nagyag.
FORMES INDÉTERMINABLES
4. Laminaire* Gris de plomb , en lames éclatantes, engagées dans la guangue , avec manganèse carbonate en petits rhomboïdes primitifs contournés, manganèse sulfuré et zinc sulfuré ; Nagyag.
5. Gris de plomb, lames engagées dans le silicate de manganèse compacte, ayec quelques grains de zino sulfuré; Nagyag.
6. Gris de plomb éclatant , grandes lamea arec zinc sulfuré brun , granuliforme , et quarz hyalin prisme , sur une guangue formée d'un mélange de silicate de manganèse et de quarz ; Nagyag.
7. Gris de plomb éclatant ^ avec un peu de tellure natif aurifère et plombifèrp jaunâtre , et de manganèse sulfuré \ Nagyag.
8. Gris de plomb éclatant , grandes lames engagées entre elles et recouvertes de silicate de manganèse concrétionné, mamelonné , avec manganèse sulfuré ; Nagyag.
TELLURE NATIF AURO-PLOMBIFÈRE
annotations.
M. G, Rose a aussi trouvé parmi les produits de la mine de Sawodinski dans TAltai un tellurure de plomb.
Cette substance se trouve en masse compacte^ d'un aspect métalloïde ^ et d'un blanc d'étain. Elle se clive difficilement dans trois directions différentes. Sa pesanteur spécifique est égale à 8,159. Elle est composée, d'après l'analyse de M. Rose, sur cent parties, de 58,57 de tellure, 6o,55 de plomb et 1,28 d'argent; ce qui donne la formule simple Pb Te.
CINQUIÈME ESPÈCE
TELLURE NATIF SÉLÉNIÉ BISMUTHIFÉRË.
Caractère* définis,
WBBBLB. Form. chim.
Jnafysê. Tellure 34,6 BiTe' BiS«
Bismuth 60.
Soufre et traces de sélénium. . . . 4,8
Forme primitive. Prisme hexaèdre.
Clivage. Facile parallèlement à la base de la forme primitive.
Pesanteur spécifique* 7,83.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Fusible au chalumeau en dégageant une odeur de sélénium. Attaquable par Tacide nitrique. Solution précipitant par l'addition de l'eau et par le nitrate de baryte.
Cassure. Indistincte.
Dureté. Raie la chaux carbonatée et est rayé par la chaux fluatée.
Couleur. Gris d'acier ou blanc de zinc ) éclat métallique.
1. Lamellaire* Gris d'acier, avec cuivre pyriteux amorphe , mica lamellaire , et un peu de cuivre carbonate vert; Mine de Mosnapomdal, Tellemarken, Norwége.
TELLURE TÎATIF SÉLÉHIÉ BISMUTHIFÈRE. 38 1
annotations.
Ce morceau est un don de M. Esmarck , é qui l'on doit la découverte de cette substance. Elle est tellement rare que M. Beudant dit dans sou ouvrage qu'il ne croit pas qu'il en existe un morceau à Paris , et qu'il n'en a jamais vu qu'un seul échantillon , à Freyberg , en Saxe. On l'a retrouvée depuis dans plusieurs autres localités, et entre autres à Schemowitz , sur les bords de la Grau, et c'est de là que vient le morceau analysé par M. Wehrle.
A%^«M%«^14M«IW»«M<W«
TANTALE
PREMIÈRE ESPÈCE
TANTALITE.
Car€ie$ir0s définis,
BBAZiLlUS.
Anab/êe^ Acide tantalique 68,32
Acide tungstiqne 6,1 g
Protoxide de fer 99^8.
Protoxide de mangaiiése. 7,1 5
Chaux i^ig
Oxide d'étain 8,26
ioo,5g
De BroAbo.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique.
Clivage. Dans aucune direction.
Pesanteur spécifique. 6,2g 1 .
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau. Avec le carbonate de sQude , donne une fritte verte , et avec le borax ou le sel phosphorique un verre jaunâtre.
Cassure. Conchoïdale et inégale.
Dureté, Raie le verre , et est rayé par le quarz.
Couleur, Noirâtre ; lustre métalloïde.
TAHTALITE. 383
1. Cristal isolé , indistinct, noir, recouvert en partie de petites lames de mica; Brodbo, Suède.
2. Deux cristaux isolés , noirs, sans forme distincte, auxquels adhère un peu de feldspath rouge; Brodbo, Suède.
annotations.
n parait que plusieurs minéraux différens sont encore confondus sous le nom de Tantalite. Les caractères extérieurs, imparfaitement étudiés, il est vrai , des variétés de Brodbo et de Finbo, s'accordent assez bien entre eux, pour qu'il soit probable que ces variétés doivent être finalement rangées dans une même espèce. On ne saurait en dire autant de la variété de Skogbôhle , dans la paroisse de Kimito en Finlande. En effet, on n'a pas encore décidé si les cristaux peu réguliers qu'elle présente se rapportent au prisme rhomboïdal droit ou au prisme rhomboïdal oblique ; sa pesanteur spécifique surpasse 7, et sa couleur est plutôt brune que noire. On a aussi cité des variétés de tantalite dont la pesanteur spécifique est presque huit et même égale à huit.
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DEUXIÈME ESPÈCE
BAIERINE.
Caractères définis.
YOOBL. DUVIH*B0RK0W8I.T. ForOI. ckilD.
^na/yM. Acide tantalique/. . . 76 . . . 75M'T«+4F«»T*. Protoxide de fer. ... 17 ... 30 Protoxide de manganèse. . 5 . . . 4
Oxide d'étain 1 . . . o^S
Forme primitive. Prisme rliomboïdal droit , dans lequel rincidence des faces latérales est de 120^ environ^ et le rapport entre un des côtés de la base et la hauteur à peu prés celui des nombres 35 à 26.
Clivage. Assez facile dans une direction parallèle a la modification y«, moins netparallèlementâ la modification A'.
Pesanteur spécifique. 6,o38.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau, et offrant d'ailleurs tous les caractères de l'espèce précédente.
Cassure. Conchoïdale et inégale.
Dureté. Raie légèrement le verre.
Couleur. Noir-brunâtre , d'un lustre légèrement métalloïde.
BAIERINE. 385
l"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p m g' h' a*
Prùme tétraèdre rectangulaire dont huit des horde sont émarginéê. ( Voy. fig. 2 pi. LXXX.)
1 . Cristal isolé , noir , très éclatant ; Bodenmais , Bavière.
2"' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF jl m g^ A' «' é'
La variété, précédente émarginée à P endroit des intersections^ , des faces p et g\ (Voy. fig. 3 pi. LXXX. )
3. Très gros cristal isolé, noir, aplati parallèlement à deux de ses faces sur lesquelles se trouvent de petits cristaux le la même substance, sans terminaisons distinctes, avec quelques petites lames de mica ; Bodenmais, Bavière.
5™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p m g^ g* A' a* e\
La variété précédente émarginée à ï endroit des intersections des faces m et g\ (Voy. fig. 4 pi. LXXX. )
Quatre cristaux isolés noirs et incomplets; Bodenmais
Annotations.
On peut ici remarquer, comme dans beaucoup d'autres cas analogues, combien l'analyse d'un minéral , lorsqu'elle est le seul caractère défini qui ait été étudié avec soin , laisse d'embarras pour la classification de minéraux de diverses localités que Ton est porté à ranger dans une même espèce d'après l'observation de leurs caractères indéfinis. On trouve dans plusieurs localités en Suède, en Finlande, dans la Bavière et aux Ëtats-Unis , des minéraux qui d'abord ont été classés dans une même espèce sous le nom de Tantallte. Maintenant les analyses des variétés de Bavière et de Suède , ont fait reconnaître dans ces minéraux deux espèces distinctes, mais les autres caractères de ces mêmes variétés n'ayant pas été étudiés avec assez de soin, il devient très difficile de décider à laquelle de ces deux espèces appartiennent les minéraux , d'abord rangés sous le même nom, qui n'ont pas été analysés.
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DEUXIÈME ESPÈCE
YTTRO-TANTALITE.
Caractères défini.
Anahftê, Acide tantalique 57.
Yttria 3o,35.
Acide tungstiqae* • . . 8)25.
Chaux 6^35.
Oxîde de fer. 3,5o.
Oxide d'urane Oy5o.
Variété noire d'Ttterby.
Forme primitive. Inconnue.
Clivage. Distinct dans une seule direction.
Pesanteur spécifique. 5,39 5,88.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Seule , au chalumeau est infusible mais se fond avec la soude et le borax. Inattaquable par les acides. Cassure, lamellaire ou granulaire.
Dureté* Raie la chaux phosphatée ; rayée par le quarz» Couleur, Noire y d'un lustre métallique imparfait.
FORMES INDÊTERMmABLES.
1. Noir terne , et d'un éclat vitreux dans la cassure ; en prismes tétraèdres et en petites masses disséminées dans le
388 YTTRO-TANTALITE.
feldspath laminaire, couleur de chair; Ytterby, Fablun, Suède.
3. Gris-noirâtre, portion dun prisme tétraèdre rectangulaire assez net, avec de petites masses lamellaires noires, dans le feldspath laminaire rougeâtre; Ytterbj.
5. Petite masse prismatoïde alongée , noire, dans le quarz amorphe, avec feldspath laminaire, couleur de chair et mica; Ytterby.
4. Petits cristaux irréguliers, disséminés dans le feldspath laminaire, rouge de chair , sur du mica en grandes lames; Ytterby.
5. Granuliforme, noir , dans le feldspath laminaire rongeâtre ; Ytterby.
Annotations.
On rapporte à cette espèce , ou on place ordinairement après elle , comme appendice , deux minéraux analysés par Berzélius , dont voici les caractères principaux.
Le premier est d'une couleur brun^ d un éclat vitreux et résineux, et n'offre aucune trace de cristallisation. On le trouve en petites lames minces , qui présentent une cassure transversale conchoïdale , disséminées dans le feldspath , et dans les mêmes localités que l'espèce décrite ci-<lessas.
Le second est jaune , d'un éclat vitreux et résineux dans la cassure, et n'offre aucune forme régulière; il se trouve aussi dans les mêmes localités , disséminé dans le feldspath, en petites lames qui ont une cassure feuilletée dans un sens et granulaire dans un autre. II raie le verre ayec difficulté. I
Dans le premier, Berzélius a trouvé l'acide tantaliqueet | l'yttria à peu près dans le rapport de 52 à 38., et dans le second dans le rapport de 6o à 5o^
TRENTE-DEUXlÈME GENRE.
GÉRIDM.
PREMIÈRE ESPÈCE
CÉRITE*
Car4icièreê défini,
HlSIHGBa.
Analyse, Silice 18.
Oxide de cérium. 68,59.
Oxidedefer. ... s.
Chaux 1,35.
Eau 9960.
De RiddarhytUn.
Forme primitive. Inconnue.
Clivage. Dans aucune direction.
Pesanteur epéeifigue. 4,912.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau, et forme avec le borax un globule d'un jaune orangé. Donnant de Teau par la calcination.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée , et est rayée par le feldspath.
Couleur. Violet-brunâtre ; translucide sur les bords. Poussière blanche.
Sgo CÉRITE.
FORfiiES INDÉTERMINABLES.
1. Massif, rougeâtre, avec allauite et amphibole yert en petites masses fibreuses , disséminées ; mines de enivre de NjaBastnaés, Riddarhyttan, Westmanland, Suède.
2. Rougeâtre, entre deux couches d'amphibole fibreux, cuivre pyriteux; Riddarhyttan.
3. Rougeâtre , avec cuivre pyriteux et un peu de cériuia carbonate; Riddarhyttan.
annotations.
On rapporte généralement à l'espèce suivante , allanite , la substance d'un brun-noirâtre qui accompagne la cérite à Riddarhyttan. Les caractères de ce minéral offrent en effet assez d'analogie avec Tallanite : sa pesanteur spécifique est 4,173; sa dureté est â peu prés la même que celle de la cérite ; sa poussière est gris-jaunâtre ou brunâtre ; elle se fond facilement au chalumeau en un globule noir, et enfin; d'après Hisinger, elle contient, sur cent parties, 3o,i7 de silice, I i,3i d'alumine, 9,12 de chaux, 28,19 d'oxide de cérium, et 20,72 d'oxide de fer. C'est l'espèce décrite par Berzélius sous le nom de Cérine. Cependant les indications de forme cristalline de cette substance la séparent entièrement de l'allanite , et rendent impossible la réunion des deux minéraux dans une même espèce. En effet , les formes régulières de la cérine paraissent devoir être rapportées à un prisme hexaèdre régulier tandis que celles de l'allanite se dérivent d'an parallélipipède obliquangle.
On a aussi proposé de rapporter à la cérine une substance d'un brun clair en petits prismes hexaèdres, ou en lames, qui accompagne quelquefois l'émeraude de Santa-Fe-de-Bogota.
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DEUXIÈME ESPÈCE
ALLANITE.
Caractère* définis.
THOMSOK.
Analyse. Silice 35^4o.
Oxide de cérium. 33,9.
Oxide de fer. . . a5,4o.
Alumine 4,i.
Chaux 9,2.
lOSyOO.
Du Groenland.
Forme primitive. Prisme tétraèdre oblique , à base de parallélogramme ^ dans lequel Tincidence des faces latérales est de 11 5**.
Clivage. Parallèle à Tune des faces latérales, et à la face de la modification A\
Pesanteur spécifique, 3,3. . . 3,6.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Se fond difiScilement au chalumeau en une scorie noire. Forme une gelée avec l'acide nitrique.
Cassure. Imparfaitement conchoïdale.
^ Dureté. Raie facilement le verre.
Couleur. Brun et yert-noirâtre ; éclat vitreux tirant au métalloïde \ quelquefois translucide sur les bords. Poussière vert-grisâtre.
392 ALLANITE.
FORMES INDÉTERMINABLES
* 1. Noire, gros prisme tétraèdre , sans terminaisons distinctes dans le quarz amorphe, avec un peu de mica lamellaire ; Alluk , Groenland.
2. Noire , en petites masses disséminées dans le feldspath laminaire , blanc-verdâtre , avec un peu de mica ; Alluk.
5. Noire, d'un éclat résineux, en petites couches, dans le quarz amorphe ; Alluk.
4. Noire, amorphe, avec un peu d*amphibole ; Riddarhytlan, Westmanland, Suède.
annotations.
La forme des cristaux et plusieurs des incidences des faces de Tallanite , tels qu'ils ont été indiqués par Mohs et Hisinger, offrent beaucoup de ressemblance avec les cristaux d'épidote. L'analogie serait complète, il y aurait même isomorphisme entre ces deux substances, si les cristaux d'allanite pouvaient se dériver d'un prisme rhomboïdal oblique , au lieu d'un prisme tétraèdre oblique, comme on l'a indiqué ici d'après les observations de Mohs.
Wollaston a analysé un minéral de Mysore dans lequel il a trouvé, sur cent parties, 19,8 d'oxide de cérium, 34 de silice , 52 d'oxide de fer, et 9 d'alumine. On l'a rangé avec l'allanite , bien à tort , si l'on suppose exactes les analyses de Hisinger et de Wollaston.
TROISIÈME ESPÈCE
ORTHitÊ. Caractères définie.
Jnalyêe. Silice §6,25. .
Alumine . i4,
Oxîde de cërîum .... 17,^9
Oxîde de fer 11 ,42
• Oxîde dé lïiatigan&e . . ,i,56
Chaux. 4,69
Yttria 5,8o
Eau 8,70
De Finbo.
Forme primitive. Inconnue^ Clivage. Dans aucune direction.
Pesanteur spécifique. 3,288.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Au chalumeau , se fond en se boursouflant en un globule noirâtre ; avec le borax donne , un verre transparent. Se prend en gelée dans les acides, et donne la réaction du céritun.
Cassure, Conchoïdale.
Dureté, Raie le verre avec un peu de difiiculté.
Couleur. Brun-noirâtre et grisâtre; éclat vitreux.
394 ORTHITE.
FORIIES INDÉTERBIINABLES.
1. Brun-noirâtre, en baguettes minces, engagées dans le feldspath laminaire ; Finbo , Fahlun , Suède.
2: Brun-noirâtre , en baguettes , et en petites couches parallèles et inclinées, dans le feldspath laminaire.
Jtnnoiations.
Berzélius a encore analysé un minéral de Gottliebsgang qui lui a donné les mêmes élémens que la yari4té de Finbo , mais dans des proportions un peu différentes. Ces analyses ne peuvent guère être représentées par la même formule , et s'il n'y a pas deux espèces , ce qui paraît peu probable, elles conduisent à regarder les deux minéraux analysés comme des mélanges.
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QUATRIÈME ESPÈCE
PYRORTHITE.
Caractèreê définis.
BBRziLlUS.
Analyse, Silice. . io,43
Alumine 3,69
Oxide de cérium. . . . 13,92
Oxide de fer 6,08
Yttria 4,87
Chaux . I981
Oxide de manganèse. . 1,39
Eau • • • 26,5o
Carbone et perte. . . . 3j,4i
De Kararf.
Forme primitive. Inconnue.
Clivage. Dans aucune direction.
Pesanteur spécifique* 2919.
* Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposée avec précaution â l'action du chalumeau, prend feu et brûle sans flamme ni fumée; ensuite elle devient blanche , et finalement se fond en émail noir.
Avec le borax, donne un verre transparent. Se dissout , à chaud, dans les acides, à l'exception d'une poudre noirâtre , et donne les réactions du cérium.
Cassure. Conchoïdale , inégale et terreuse.
Dureté. Est facilement rayée par la chaux carbonatée.
396 PYRORTHITR
Couleur. Brun-noirâtre, et brun-jaunâtre dans un état d'altération ; lustre résineux.
FORMES mDÉTERMINÂBLES.
1. Brun-noirâtre, en baguettes prismatiques, et en petites couches minces , avec feldspath , du quarz et un peu de mica; Kararf , Fahlun, Suède.
a. Brun-noirâtre , et brun-jaunâtre , en petites couches minces dans le feldspath ; Kararf .
annotations.
Cette substance est certainement un mélange, et on pourrait presq[ue dire qu'elle est à l'espèce précédente ce que le graphite est au fer. On a indiqué le prisme rhomboïdal droit comme étant la forme primitive de la pyrorthite , mais je ne sais sur quelle autorité , car aucun auteur ne cite de cristaux de cette substance, et elle n'offre de clivage dans aucune direction.
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CINQUIÈME ESPÈCE
CÉBIUM CARBONATE.
Caraetèreê défmU.
HISIVGEB.
Analyêe. Oxide de cérium. 75^7. Formule chimique. Acide carbonique. 10,8 Ce C. + a Aq.
Eau. i3,5
100,0 d« Baatnaés.
Forme primitive. Inconnue.
Clivage. Dans aucune direction.
Pesanteur êpidfique. Inconnue.
Caractères indéfinis.
Chimique. Soluble dans les acides. La solution , traitée par Toxalate d'ammoniaque, donne un précipité qui brunit par la calcination, et qui forme par le borax, un verre rouge ou orange qui devient jaune par le refroidissement.
Cassure. Grenue.
Dureté. Facilement rayé par la chaux phosphatée.
Couleur. Blanc et blanc-grisâtre , opaque et translucide.
FORMES mDÊTERMINÂBLES.
1. Blanc, petites couches minces, cristallines , sur cérite, ivec amphibole vert fibreux et cuivre pyriteux ; Bastnaés , [liddarhyttan , Suéde.
398 CÉRIUM CARBONATE.
annotations.
Cette substance y qui paraît être très rare , n'a encore été étudiée en conséquence que par un très petit nombre de personnes; son analyse la range néanmoins au nombre des substances les plus intéressantes.
SIXIÈME ESPÈCE
CÉB[UM FLUATÉ.
Caractères définù*
BBBZéLlUS.
Analyse. Peroxide de cérium 83,64
Acide fluorique i6,24
Yttria 1,12
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier.
Clivage» Dans aucune direction.
Pesanteur spécifique. 4,7.
' Caractères indéfinis.
Chimiquêê. ChauflTé dans un matras, il corrode le terre. Seul y au chalumeau, il ne fond pas, mais sa couleur change et devient brune ; avec le borax et le sel de phosphore, il donne un globule rouge ou orange qui pâlit en refroidissant. Il est d'ailleurs attaquable par les acides , et la solution traitée par l'ammoniaque donne une précipité qui devient brun par la calcination , et forme avec le borax un verre rouge à chaud , et jaune â froid.
Cassure, Indistincte.
Dureté. Raie la chaux carbonatée.
Couleur, Jaunâtre et rougeâtre ; opaque et translucide.
FORMES INDÉTERMINABLES
1 . Blanc-jaunâtre , petites masses terreuses dans le quarzamorphe; Finbo, Suède.
4oo CÉRIUM FLUATÉ.
annotations.
Les petites masses terreuses du morceau décrit ci-dessus sont considérées par Berzélius comme un mélange mécanique de cérium fluaté , de fluate d'yttria et de silice. Elles présentent d'ailleurs les mêmes réactions que le cérium fluaté. La forme primitive indiquée pour cette espèce est donnée sur lautorité de Mohs^
SEPTIÈME ESPÈCE
CÉRIUM FLtJATÊ BASIQUE.
. Caractèreê indéfinis.
Analyse. Acide flaorique io,85.
Peroxide de cérium. . . . 84, 20. Eau 4,95.
Forme primitive. Inconnue.
Clivage. Dans aucune direction.
Pesanteur spécifique. Inconnue.
Caractères indéfinis.
Chimique, Donne de Teau par la calcination. Infusible au chalumeau , noircit par la chaleur , et passe au rouge et à l'orangé par le refroidissement. Offre d ailleurs les mêmes réactions que Tespéce précédente.
Cassure, Cristalline et unie.
Dureté. Raie la chaux fluatée.
Couleur. Jaune , opaque.
FORMES INDÉTERMINABLES
1 . Jaune , petites masses compactes , avec quarz et cléavelandite ; Finbo , Suède.
4o3 CÉRIUM FLUATÉ BASIQUE.
annotations.
Berzéliusa donné l'analyse d'un minéral trouvé àBastnaés, composé, sur cent parties, de 10,8 d'acide fluorique, de 75,7 de i)éroxide de cérium , et de i3,5 d'eau, et qui diffère, comme on voit, de l'espèce précédente par les proportions de péroxidede cérium et d'eau. Il ne cite d'ailleurs aucun des caractères extérieurs de ce minéral. C'est l'espèce décrite ci-dessus que M. Beudant nomme Balicérine.
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HUITIÈME ESPÈCE
YTTRO-CÉRITE.
Caractères définis.
BBRZBLIUS.
Analyse. Acide âuorique 25,45.
Oxide de cérium i6,45.
Yttria. 8,10.
Chaux 5o.
Finbo.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de la modification b\
Pesanteur spécifique. 3,447.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau , mais perd sa couleur et devient blanc. Attaquable par les acides, la solution traitée par l'ammoniaque donne un précipité qui se dissout dans le carbonate d'ammoniaque.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie la chaux fluatée et est rayée par le quarz.
Couleur. Bleu-violet, gris-bleuâtre et blanchâtre, opaque.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Violet, laminaire et compacte, avec quarz amorphe, cérium fluaté , et un peu de mica , dans la cleavelandite ; Finbo, Suède.
4o4 TTTRO-CÉRITE.
annotations.
Deux autres analyses faites par Berzélius, Tune d'an minéral trouvé aussi â Finbo , et l'autre à Brodbo y conduiseut à penser qu'il existe divers mélanges de fluate de cérium et de fluate d'yttria, et que ces deux fluates sont probablement isomorphes.
Les cristaux d'yttro-cérite sont extrêmement rares, mais on trouve assez fréquemment des masses qui se laissent cliver parallèlement aux faces d'un dodécaèdre rhomboïdal. C'est d'après cette indication qu'on à adopté ici le cube pour la forme primitive.
TRENTETROISIÈME GENRE.
ESPÈCE UNIQUE
CHROME OXIDÉ.
Caractère* définie,
Analyse. Chrome -70,11.
Oxîgène 29,89.
Forme primitive. Inconnue.
Clivage. Dans aucune direction.
Pesanteur spécifique. Inconnue.
Caractèree indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau. Donnant ayec le borax un verre d'une belle couleur verte. Soluble dans les alcalis en ébuUition, et leur communiquant une couleur verte.
Cassure^ Indistincte.
Dureté. Inconnue.
Couleur. Vert d'herbe et jaunâtre. Quelquefois translucide , quand la structure est cristalline.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Vert-grisâtre , terreux sur quarz ferruginé ; aux Écouchets, près rétablissement du Creuset.
4o6 CHROME OXIDÊ.
a. Vert-grisâtre , terreux sur un grès grossier ; aux Écouchets.
annotations.
Cette substance se rencontre plus souvent disséminée , comme matière colorante , qu'isolée. On l'a retrouvée dans plusieurs localités , et particulièrement à Unst y l'une des lies Stheland , toujours dans les mêmes circonstances. On ▼oit que ses caractères sont imparfaitement connus.
DEUXIÈME APPENDICE
SUBSTAIICES A CLASSEE DANS LES GENRES QDI PRÉCÈDENT.
PREMIÈRE ESPÈCE
AESCHINITE.
Caractères définie.
analyse. Acide titanique 56.
Zircone. s^*
Oxide de cérium i5.
Chaux 3,8.
Oxide de fer a,6.
Oxide de zinc o,5.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit de 127**. Clivage. Difficile , et seulement dans une direction parallèle aux bases de la forme primitive.
Pesanteur spécifique. 5,i4.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau.
Cassure^ Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée, et est rayée par le feldspath.
Couleur. Noir ^ opaque , éclat résineux.
4o8 AESGHIIfITE.
FORBfES INDÉTERMINABLES.
1. Noire , prismatoïde, cristal isolé sans terminaisons distinctes ; Miask, Monts Ourals.
annotations.
Quelques auteurs pensent que l'aeschinite pourrait n'être qu'une variété de la substance décrite par M. Kupfer , sous le nom d'ilménite ; mais cette opinion est en contradiction avec les formes cristallines des deux substances. En effet, les cristaux d'ilménite , loin de pouvoir être rapportés à un prisme rhomboïdal droit, comme forme primitive, se dérivent d'un rhomboïde aigu, et paraissent isomorphes avec le fer oligiste. Ces deux substances ont d'ailleurs des pesanteurs spécifiques très différentes^ puisque celle de l'ilménite est de 4,75 à 4,78.
DEUXIÈME ESPÈCE
CHILDRENITE.
Caractère* définû.
Analyse, Composée^ d'après les essais de Wollastou, d acide pbosphorique^ d'alumine et d'oxide de fer.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit ^ dans lequel l'iocidence des faces latérales est de 92° 48' et le rapport entre un des côtés de la base et la hauteur â peu près celui des nombres loo et io3.
Clivage. Difficile , et seulement dans une direction parallèle aux faces de la modification g\
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au cbalumeau , offre les réactions de l'alumine et de Tacide phosphorique.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie la chaux fluatée et est rayée par le feldspath.
Couleur. Jaune et jaune-brunâtre 5 translucide. Poussière blanche.
FORMES DËTERMINâBLES.
gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF P m h b €,
Octaèdre rhomboïdal modifié sur les bords et les angles. (Fig. 2,pl. LXXXI.)
1. Jaune et jaune-brunâtre , petits cristaux éclatans disséminés j et engagés entre eux de manière à former une
4io CHILDRENITE.
croûte cristalline , sur un groupe de quarz prisme ; Tavistock y Devonshire y Angleterre.
2. Gris-jaunâtre y translucide, petits cristaux nets sur schiste; Crinnis., Cornouailles.
annotations.
C'est â cette espèce, bien caractérisée par sa forme, qu'il faudrait peut-être rapporter la substance décrite sous le nom de Kakoxen , dans laquelle Steinmann a trouvé , sur cent parties , 17,86 d'acide phosphorique , 10,01 d'alumine. 8,90 de silice^ 36,8^ de peroxide^de fer, o,i5 de chaux, et 25,95 d'eau et d'acide fluorique. Cette substance jaune et jaune-brunâtre, en aiguilles. cristallines formant de petites masses fibreuses , a été découverte près de Zbirow en Bohème.
TROISIÈME ESPÈCE
FERGUSONITE.
Caraotereê définie.
▼ICIOa HARTWALL.
Analyse, Acide tantalique. ..... 47,75.
Yttria. ^ijgi.
Oxide de cérium 4,68.
Zircone 5, 02.
Oxide dëtain 1.
» d*uraue o,g5.
» de fer. ...;.:. o,34.
Forme primitive. Prisme droit â bases carrées dans le*quel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu prés celui des nombres 100 et 212.
Clivage. Parallèle aux faces de la modification b\
Pesanteur spécifique. 5,838.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau, devient d'un jaune- verdâtre, et ne se fond pas , mais avec le sel de phosphore se dissout complètement.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie facilement le verre.
Couleur. Brun-noirâtre, opaque , d un ^clat un peu métallique.
4" FERGUSONÏTE.
FORBIES DÉTERMINABLES.
!»• VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF P j4 A* (y' *| *i'.
Pyramide à botes earriee^ émarginie à^ P endroit dee arêU% de la base, et dont lee sommets sont remphicés par une parallèle à la base y et par quatre autres faces situées d$ biais. {Fig. a,pL LXXXI.)
I . Brun-noirâtre y opaque , cristal isolé ; Kikertaursak , Groenland.
annotations
La cristallisation de la fergusonite est remarquable en ce qu'elle appartient au système que Mohs a désigné sous le nom *d'hemi-pyramidal à faces parallèles; c'est-é-^ire que les cristaux de cette substance n'offrent que la moitié des faces de certaines modifications , et précisément celles qui sont parallèles deux à deux.
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QUATRIÈME ESPÈCE
HELVINE.
Caracièreê définis.
C. G. GMELIH
Analyse. Silice 35,371.
Glucine 8,026.
Alumine et glucine . . . i,445.
Prptoxide de manganèse. 29,344.
Protoxide de fer. . . . j 7>990.
Sulfure de manganèse. . i4,ooo.
Perte par calcination . . 1,1 55.
Forme primitive. Le cube«
Clivage. Parallèle aux faces de la modification a*.
Pesanteur spécifique. 3,i.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposée au chalumeau sur le charbon, se fond avec effervescence dans la flamme de réduction en un globule de mêm<e couleur que le minéral ; dans la flamme d oxidation la couleur devient plus foncée et la fusion plus diJËcile ; avec le borax donne un verre transparent souvent coloré par le manganèse. Sa poussière se dissout dans l'acide sulfurique en répandant une fumée épaisse.
Cassure. Inégale.
Dureté. Raie le verre.
Couleur. Jaune de cire ; opaque et translucide sur les bords ; éclat résineux.
4^4 HELVINE.
FORMES DÉTERMINABLES
!'• VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a < .
Octaèdre régulier dans lequel quatre des faces appartefiant à un tétraèdre régulier sont très petites. ( Fig. 3 , pi. LXXXI.)
1. Jaune de cire ; cristaux nets dans lesquels les quatre petites faces sont raboteuses; mine des frères Laurent ^ Schwarzenberg , Saxe.
3. Jaune de cire , cristaux assez gros sur talc avec de petits cristaux de talc pseudomorphicpiés , modelés en tétraèdres réguliers , et de petits cristaux blanc-grisâtres de chaux fluatée d'une variété nouvelle , qui offrent la forme d'un octaèdre émarginé dont les faces triangulaires sont masquées, par des pyramides triangulaires très aplaties; mine des frères Laurent.
3. Jaune pâle , petits cristaux engagés dans le talc , avec quarz prisme, chaux fluatée blanche et violette , et un peu de zinc sulfuré laminaire brun ; mine des frères Laurent.
4. JaUne-verdâtre , grands cristaux indistincts passant â la variété fibreuse , dans le talc endurci ; mine des frères Laurent.
Annotations.
On trouve des cristaux d'helvine qui offrent la forme d'un tétraèdre régulier , c'est-â-dire qui ne sont composés que de la moitié des faces de la modification a* $ et d'ailleurs dans ceux qui offrent toutes les faces de celte modification, quatre d'entre elles ont un caractère qui les distingue facilement des quatre autres , de sorte que la forme peut être regardée comme la combinaison de deux tétraèdres. C'est en se fondant sur ces observations que Mohs a considéré la cristallisation de cette substance comme appartenant au système sëmi-tessulaire â faces inclinées y qui est aussi le système du zinc sulfuré.
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CINQUIÈME ESPÈCE
NONTRONITE.
Carœierêê définis.
Analyse* Silice ^ . 44.
Peroxide de fer 2g.
Alumine 3,6.
Magnésie i.
Eau 18,7.
Argile - 12.
Formé primUive, Inconnue.
Clivage. Inconnu.
Pesanteur spécifique. Inconnue.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Donnant de Teau par calcination , et prenant une couleur rouge. Soluble avec facilité par l'acide hydrochlorique avec précipité gélatineux de silice. Solution précipitant abondamment en bleu par Tbydrocianate ferruginé de potasse.
Cassure. Inégale et mate.
Dureté. Se laissant rayer facilement par l'ongle. Onctueux au toucher.
Couleur. Jaune de paille et jaune serin. Opaque.
4i6 TÏONTRONITE.
FORMES INDÉTERMINABLES
i. Jaune serin , en petits rognons enveloppés d'une pellicule de peroxide de manganèse; Saint-Pardoux , Nontron, département de la Dordogne.
annotations.
La composition de la nontronite^ bien qu'elle offre de l'analogie avec celle d'autres espèces minérales composées principalement de silice^ de peroxide de fer et d'eau , suffit cependant pour établir une espèce distincte , parce qu'elle peut se représenter avec exactitude par une formule chimique différente. Celte formule est F Si. ^ 3 Aq.
SIXIÈME ESPÈCE
POLYMIGNITE.
Caractèreê définis,
BIRZBLIUS.
Analyse, Acide titanique 49,3.
Zircone i4,4.
Tttrîa. 11,5.
Chaux 4,2.
Oxide de fer. ...... 12,2.
Oxide de manganèse. . . 2,7.
Oxide de cérium. . . . 5,o.
Magnésie , potasse , silice , et oxide d'étain. . . . traces.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit, dans lequel Tincidence des faces latérales est deet 11 5° 10' le rapport entre un des côtés de la base et la hauteur est a peu près celui des nombres 47 et 5o.
Clivage. Facile , parallèlement aux faces de la modification g\
Pesanteur spécifique, 4,8o6.
Caractères indéfinis.
Chimiques, In fusible au chalumeau; attaquable par l'acide sulfurique lorsqu'il est réduit en poussière fine.
Cassure, Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée et est rayée par le feldspath.
4i8 POLYMIGRITE.
Couleur. Noir, opaque, d'un éclat presque métallique.
FORMES INDÉTERMINABLES
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF mg' g* A* e\
PrUme à dix parte terminé par un êommet à êiarface^. (Fig. 2,pH.XXXI.)
I. Noire, d'un éclat presque métallique en cristaux alongés,dansle feldspath, avec amphibole et zircone; Friedrichswârn , Norwège.
uf4nnoiations.
La polymignite est encore, comme Taeschinite, principalement composée d'acide titanique et de zircone ; mais bien que l'analyse ne soit considérée par Berzélius que comme approximative , les autres caractères définis de ce minéral suffisent pour le distinguer de tous les autres et en faire une espèce distincte.
SEPTIÈME ESPÈCE
PTROCHLORE.
Caraeièreê définis.
WOBLII.
Analyse, Acide titanique 63,75.
Chaux 12,85.
Protoxide de manganèse. 2,75.
Oxide de fer 3, 16.
Oxide d'urane 6,18.
Oxide de cérium. .... 6,80.
Oxide d'étain o,6i.
Eau 4,20.
Forme primitive. Le cube.
Cliviige. Parallèle aux faces de la modification a* , c'està-dire aux faces d'un octaèdre régulier. Très difficile à obtenir.
Pesanteur spécifiipie. 4,2o6. • . 4^216.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau , devient jaune-verlâtre par la calcination.
Cassure. Conchoïdale , offrant un éclcCt entre le vitreux it le résineux.
Dureté. Raie la chaux phosphatée et est rayée par le éldspath.
Couleur. Brun-rougeâtre ou noirâtre, opaque, éclat ntre vitreux et résineux.
4ao PYROCHLORE.
FORMES DÉTERMINABLE3
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF a\
Oetaèdre régulier. (Fig. 2, pi. LXXXII.)
I . Brun-noirâtre , cristaux nets, isolés ; Friedrichswârn , Norwège.
a. Brun-noirâtre , cristaux nets , engagés dans le feldspath , avec amphibole ; Friedrichswârn.
^annotations.
Cette substance, bien caractérisée par sa forme , offre une composition , d'après Tanalyse qui a été faite , assez difficile à représenter par une formule. On pourrait , en négligeant le reste comme mélange de matière à l'état de peroxide^Ia considérer comme un titanate de chaux.
HUITIÈME ESPÈCE
SORBAWALITE.
CaraetètTêê définis. .
«ODBVflUOLD.
Analyse. Silice ^9)40.
Alumine i5,8o,
■Oxide de fer i8,i7.
Magnésie 10,67.
Acide phosphorique. . . 2,68.
Eau 4,58.
Forme primiiwe. Inconnue.
Clivage, Dans aucune direction.
Pesanteur spécifique. 2,58.
Caraeières indéfinis.
Chimiques. Donnant de Teau par la calcination. Fusible assez difficilement au chalumeau en boule noire , qui prend un éclat métallique au feu de réduction. En partie soluble dans l'acide hydro-chlorique.
Cassure* Gonchoïdale.
Dureté. La même que celle du verre. Rayée par le feldspath.
Couleur. Verdâtre ou gris-noirâtre, opaque, éclat vitreux, demi-métallique.
FORBIES INDÉTERMINABLES.
1 . Noire , d'un éclat résineux , massive , sans adhérence ^ Sordav^ala, Finlande.
4^3 SORDAWALITE.
2. Noire , opaque , angalaire , en partie recoQYerte de fer hydraté terreux ; Petrozawosky , Russie.
^nnotCLUone.
La composition de cette espèce , d'après l'analyse de Nordenskiold , est assez difficile à représenter par une formule simple , mais néanmoins sa cassure parfaitement conchoïdale et son homogénéité permettent de la considérer comme une espèce distincte. La sordawalite a été trouvée en petites couches d'un demi-pouce à un pouce d'épaisseur dans des roches * argilo-ferrugineuses , à Sordawala en Finlande.
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NEUVIÈME ESPÈCE
TURNÉRITE.
Caractères définis.
Analyse. D'après l'examen de M. Children , cette sub*stance èq compose principalement d'alumine, de chaux, de magnésie, d'une petite quantité de fer,. avec. trés-peu de silice.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique , dans lequel Pincidence des faces latérales est de 96° 10', l'incidence de la base sur les faces latérales de 99° 4o',.et le rapport d'un des côtés de la base â l'arête latérale à peu prés celui des nombres 10 et 7.
Clivage. Parallèle aux modifications y' et h\ Le premier clivage est le plus facile à obtenir , et le plus brillant.
Pesanteur spécifique. Inconnue.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Se dissout presqu'entièrement dans l'acide hydro-chlorique.
Cassure. Concboïdale.
Dureté. Raie facilement la chaux phosphatée.
Couleur. Brun-jaunâtre et jaune-brunâtre , translucide et transparente ; d'un éclat vitreux.
FORMES DÉTERMINÂBLES.
1 '• VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF pmg' g^ A' A^ i| «' «' a* «'.
Le prisme rhomhoïdal primitif modifié sur tous les angles et les bords. ( Fig. a , pi. LXXXH ).
Jaune-orangé, petits cristaux nets, avec quartz prisme
4^4 TURITÊRITB.
feldspath ditétraèdre, cleavelandite en cristaux maclés, et de petits cristaux très-nets d'anatas^; Mont-Sorel, département de liséré.
annotations.
Il est assez remarquable que cette espèce bien caractérisée par sa forme et dont il se trouve , dans un asse^ grand nombre de collections , des échantillon&de la même localité que le morceau qui yient d'être décrit ci-dessus, n'ait encore été découverte dans aucune autre localité. Elle se trouve en trop petite quantité pour qu'on en puisse espérer de longtemps une analyse quantitative.
DIXIÈME ESPÈCE
WILLÉMITE.
Caractèreê définis.
Analyse. Silice 72,55 Fonn. cbim.
Ôxidedezinc. . 27,67. S» Z^
Forme primitive. Rhomboïde obtus de 108^ 5l^ Clivage. Facile dans une direction perpendiculaire à Taxe, c'est-à-dire parallèle à la modification a\
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau , les cristaux perdent en partie leur transparence; avec le borax, on obtient un globule transparent dans lequel nage un petit noyau de silice.
Cassure. La cassure transversale des cristaux est conchoïdale*
Dureté. Raie facilement le verre et la chaux phosphatée, et se laisse rayer avec un couteau.
Couleur. Les cristaux sont quelquefois blancs et trausparens , mais le plus ordinairement jaunes , jaunes-brunâtres et rougeâtres.
FORMES DÉTERMINABLES
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p e\
Prisme hexaèdre régulier terminé par les faces dun rhom-boïde obtus. (¥ig. 2, pi. LXXXII).
Jaune et jaune-brunâtre, petits cristaux nets, trans
4^6 WILLÉMITE.
lucides et transparens, avec willémite massive; Moresnet, Aix-la-Chapelle.
a. Rouge-brunatre, massive , sans adhérence; Moresnet.
annotations.
Cette espèce, bien caractérisée par sa composition chimi* que et sa forme , n'a encore été trouvée qu'à Moresnet où depuis des siècles on exploite la calamine. Elle s'y trouve en presqu'aussi grande abondance que les autres minerais de zinc.
ONZIÈME ESPECE
YTTRIA PHOSPHATÉE.
Caractireê définis.
BBRZéLIUS.
Analyse. Acide] phosphorique Form. Chim.
et un peu d'acide
fluorique 35,49. ^'' ^•
Yttria 62,58.
Sous -phosphate de fer 5,95.
Forme primitive. Prisme droit à bases carrées, dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu près celui des nombres 5 et 4.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive*^
Pesanteur spécifi^que. 4,557*
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau , et ne donnant pas d'eau par la calcination. Inattaquable par les acides*
Cassure. Inégale , esquilleuse.
Dureté. Raie la chaux fluatée , et est rayée par la chaux phosphatée.
Couleur. Jaune-brunâtre, et brun-jaunâtre ; translucide et opaque ; éclat résineux.
4^8 TTTRIA PHOSPHATÉE.
FOBMES DÉTERMINABLES.
l** yARDSTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIP mi».
Oûiaidre à base carrée dont les horde dee baeee eontémarginJe {Fig. 3, pl.LXXXH),
1. Cristal isolé , brun-jaunâtre , translucide ; Lindesnaés, Norwège.
annotations.
Cette substance a été découverte par M. Fauk dana une pegmatite. Les cristaux ont quelquefois un demi-pouce et jusqu'à un pouce de diamètre. Ds ressemblent un peu à des cristaux de zircon , mais il est facile de les en distinguer par leur bien moins grande dureté.
SUBSTANCES COMBUSTIBLES
PREMIÈRE ESPÈCE
SOXTFRE.
Caraetereê difinù.
Analyse. Ordinairement pur, quelquefois mélangé de bitume, d'argile , et de sulfure de sélénium.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit, dans lequel l'incidence des faces latérales est de ici** 47* 20", et le rapport d'un des côtés de la base d la hauteur Â peu près celui des nombres 100 et 296.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive 9 et aux faces de la modification. i'.
^Pesanieur spécifique. 2,073.
Caractères indéfinie.
Chimiques. Très-facilement fusible et même volatile; très-combustible , s'enflammant avec facilité ; brûlant avec une flanmie bleue , en se résolvant en gaz acide sulfureux.
Cassure* Conchoïdale.
Dureté. Rpie la chaux sulfatée, et est rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Diverses nuances de jaune; quelquefois verdâtre, et rougeâtre; transparent, translucide et opaque.
43o SOUFRE.
l'* VARIÉTÉ, SIGNE REPKÉSENTATIP b\ Octaèdre rAom&OMla/ (Primitif. Haiiy).
1. Jaune un peuTerdâtre, translucide, éclatant, petits cristaux engagés entre eux et dont quelques-uns sont cunéiformes; Sicile.
2. Jaune-verdâtre, translucide, éclatant, petits cristaux agglomérés formant une croûte, sur une lave altérée ; Ténériffe.
5. Jaune-yerdâlre , translucide , éclatant , petits cristaux agglomérés dont quelques-uns appartiennent à la yariété dioctaédre; Sicile.
4. Jaune-yerdâtre, translucide, éclatant, petits cristaux engagés entre eux , sur une couche assez épaisse de soufre d une texture fibreuse ; Sicile.
5. Jaune, translucide, gros cristaux primitifs, prismes, émoussés et basés , sur chaux carbonatée en cristaux aciculaires diyergens, ayec de petits mamelons de la même substance : Conilla , Espagne.
2« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p b\
La variété précédente dont les sommets sont remplacés char cunpar un plan (Basé. Haûy).
6. Fragment d'un gros cristal isolé , jaune, transparent, 3ur lequel on aperçoit quelques-unes des faces de la modification e'; Conilla, Espagne.
3me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF i* e\
La première variété;, dans laquelle les arêtes obliques aiguës sont émarginées (Émoussé. Haûy).
Jaune , translucide , gros cristaux reyétus d'une croûte
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épaisse , formée de petits cristaux de chaux carbonatée en dodécaèdres aigus ^ avec de petits cristaux de soufre primitifs et basés ; Gonilla y Espagne.
4"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p A* b\
La seconde variété émarginée à Pendrait des intersections des faces p et b' (Octodécimal. Haûy).
8. Jaune , translucide , cristaux engagés entre eux , dont quelques-uns sont aussi recouverts d'une croûte épaisse de chaux carbonatée, et d'autres appartiennent aux variétés basées y émoussées et équivalentes ; Gonilla j Espagne.
9. Jaune y translucide^ petits cristaux nets , engagés dans la chaux carbonatée en petits cristaux ; Gonilla , Espagne.
10. Jaune, translucide, gros cristaux engagés entre eux, la plupart recouverts d'une croûte de chaux carbonatée , avec un gros cristal de la variété émoussée ; Gonilla , Espagne.
11. Fragment d'un très-gros cristal jaune, peu translucide ; Gonilla , Espagne.
5ni6 VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pm b* e\
La variété émoussée dans laquelle les arêtes de la base de Poctaèdre sont énuirginées (Fig. 2, pi. LXXXII).
12. Jaune , translucide , cristaux nets, avec chaux carbonatée en dodécaèdres aigus ; Gonilla , Espagne.
6"»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pb A* i' e\
La variété octodécimale émarginée à V endroit* des arêtes obliques aiguës (Équivalent. Hauy).
i3. Jaune, translucide, éclatant, cristaux nets avec
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chaux carbonatée en dodécaèdres aigus ; Conilla) Espagne.
i4* Jaune 9 translucide , gros cristaux nets ayec chaux carbonatée en dodécaèdres aigus ; Conilla , Espagne.
i5« Jaune-Terdàtre y translucide, cristaux nets sur argile grise ; Sicile.
16. Yerdâtre , translucide, gros cristaux peu nets ; Sicile^ la Catolica.
7»« VARIÉTÉ , SIGNB REPRÉSENTATIF pm J* b^ 6*.
La variétd précédente augmentée dêêfaee» m.
(Voy.fig.5,pl.LXXXn).
17. Jaune , transparent, petits cristaux nets, avec chaux carbonatée en petits dodécaèdres aigus; Conilla; Espagne.
FORMES INDÉTERMINABLES
18. Jaune tirant sur l'orangé, cristaux indistincts , agglomérés en formes de tubercules , avec chaux sulfatée blanche trapézienne et progressive ; Sicile.
19. Jaune , gros cristaux indistincts, recouverts de cristaux de chaux sulfatée blanche, trapézienne et progressive ; Sicile*
30. Jaune-verdâtre , petites lames sur un bois altéié ; S*.-Michel.
Jaune pâle , cellulaire alvéolique ; Ténériffe
22. Jaune opaque , concrétionné, tuberculeux; Sicile. nS. Gris-brunâtre, opaque, à cassure légèrement con-
choïdale et compacte ; Servie.
annotations.
Mitscherlich a fait voir que les fortifies cristaUines du soufre que l'on obtient par la fusion , sont incompatibles avec celles qui viennent d'être décrites. D'après lui , elles doivent
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être considérées comme ayant pour forme primitive un prisme rhomboïdal oblique dans lequel l'incidence des faces latérales est de 90^ 52^, est l'inclinaison de la base sur Taréte latérale obtuse d& gS** 46'. Ces cristaux sont le plus ordinairement maclés. Ils sont d abord transparens , mais ils deviennent bientôt opaques. On n'a pas encore trouvé le soufre sous cette forme dans la nature..
DEUXIÈME ESPÈCE
- Caractères définis.
Analyse. Carbone pur.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces d'un octaèdre régulier.
Pesanteur spécifique. 3,520«
Caractères indéfinis.
Chimiques. Entièrement combustible. Brûle sans fumée, et ne laisse aucun résidu.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie touies les autres substances.
Couleur. Ordinairement blanc , quelquefois bleti , rouge, jaune, vert, brun, gris et noir. Le diamant coloré a ordinairement une couleur pâle. Ordinairement transparent, quelquefois seulement translucide; éclat adamantin au plus haut degré.
I" VARIÉTÉ, SIGNE BEPRÉSENTATIF a'.
Octaèdre régulier ( Primitif. Haûy }.
Cristal isolé blanc-grisâtre , transparent , cunéiforme
2°« VABIÈTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF *'•
Dodécaèdre rhomhotdal ( Voyez fig. 2 , pi. LXXXŒ ).
4. Cristal isolé , blanc-jaunâtre , translucide d'un lustre gras.
5. Cristal isolé, blanc éclatant, translucide, dont les faces sont striées et un peu bombées.
6. Cristal isolé, blanc, translucide, aplati parallèlement à deux des faces opposées du dodécaèdre.
7* Cristal isolé, brun clair, éclatant , transparent.
Cristal isolé, grisâtre peu. translucide
S""» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉ- MENTAIRE b\
Axe de révolution, perpendiculaire à une deê faces de la modification a\ (Voyez fig. 3 , pl.-LXXXUI).
9. Cristal isolé, blanc-grisâtre, très-brillant, dont les faces sont fortement striées.
10. Cristal isolé , blanc , transparent, dont les faces scmt aussi fortement striées.
11. Cristal isolé, verdâtre , translucide, dont les faces sont fortement striées.
4'"<' VARIÉTÉ, SIGNE RBPRÉ8ENTATD? i(.
Solide formé de pingP-guaire triangles isocèles , offrant f aspect d^un dodécaèdre rhomhotdal dont chaque face serait divisée en deux dans la direction de la petite diagonale. ( Voyez fig. 4 , pi. LXXXIH ).
Cristal isolé, blanc, transparent
i3. Cristal isolé, blanc, transparent, aplati.
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i4. Gros cristal isolé, brun foncé , trauslncide, un pea aplati.
5°^^ VARIÉTÉ 9 SIGNE REPRESENTATIT pa\
OetaÀdre régulier dont Us angles eont tronquée ( Cubooctaédre. Haây).
i5. Cristal isolé, blanc*grisâtre, d'un lustre gras, translucide , et un peu arrondi sur les arêtes.
i6« Cristal isolé, jaunâtre , transparent, un peu alougé.
Cristal isolé, blanc, transparent, trés-brillant
i8. Petit cristal isolé, verdàtre , translucide, dans lequel les faces du cube sont très-raboteuses.
&^^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a' b\
Octaèdre régulier émarginé eur toutes les arétee ( Voyez fig. 5 , pi. LXXXffl ).
19. Cristal isolé, blanc-grisâtre , transparent , dans lequel les faces b^ sont légèrement striées.
Très-petit cristal, blane-yerdâtre , transparent
3o. Cristal isolé, vert, translucide.
3i . Gros cristal isolé, vert , translucide.
32. Cristal isolé, vert d'émeraude par transmission, dont les faces i' sont étroites et légèrement striées.
7"''' VABIÉTà , SIGNB REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉ- MENTAIRE a\ b\
Axe de révolution perpendiculaire à une des faceê de la modification a\ (Voyez fig. 6, pi. LXXXIII).
Cristal isolé , jaune , transparent
^4. Cristal isolé , gris-noirâtre , translucide.
9"'« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a' b. |.
Octaèdre régulier dont les arêtes sont remplacées par de doubles faces. ( Voyez fig. 10 , pi. LXXXIII ).
45. Gros cristal isolé, blanc, limpide, transparent de la plus belle eau.
46. Cristal isolé, blanc, légèrement nuancé de vert, transparent.
Cristal isolé , gris-jaunâtre , translucide
5i. Cristal isolé , brun , translucide dans lequel les faces b 7 sont très-étroites.
lO'"*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF £ |.
La variété précédente dans laquelle leê faces de Fociaèdre sont oblitérées par des pyramides hexasdres tris^urbais-
sées. (Voyez fig. 1 , pi. LXXXIII).
52. Cristal isolé, blanc, limpide, éclatant, dont les faces sont un peu bombées ainsi que celles des cristaux de la même variété qui suivent.
53. Cristal isolé , blanc , transparent d'une netteté parfaite.
54. Cristal isolé , blanc , transparent , renfermant un autre cristal de la même substance.^
55. Cristal isolé , blanc laiteux , peu translucide , alongé.
Cristal isolé , blanc, transparent
f^. Très-petit cristal isolé, blanc, translucide, dans lequel les faces du cube sont comme creusées.
l3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a* i|.
La dixième variété augmentée des faces de Foctaèdre. (Voyez fig. i5, pL LXXXffl ).
78. Cristal isolé, blanc, limpide, aplati parallèlement à deux des faces de l'octaèdre.
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7g. Petit cristal isolé , blanc , limpide.
80. Cristal isolé, blanc légèrement nuancé de vert, transparent y très-aplati parallèlement d deux des faces de l'octaèdre.
81 « Cristal isolé , blanc-grisâtre, transparent, un peu aplati.
82. Cristal isolé, très-net, blanc nuancé de rouge, transparent.
Cristal isolé, très-net, gris , translucide
l4™° VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF /> a^ a h\
La variété triforme émarginée à Fendroit des interjetions deêface* a' et b\ ( Voyez fig. i4, pi. LXXXIII).
84. Cristal isolé, blanc, transparent, d une netteté parfaite.
l5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMEN- TAIRE a« h.
Axe de révolution, perpendiculaire aux face* de la modification a\
Cristal isolé , blanc taché de rouge , transparent
100. Cristal isolé , blanc-verdâtre , transparent peu net. 10 r . Cristal isolé, blanchâtre , transparent peu net.
FORMES INDÉTERMINABLES
103. Petit cristal isolé, alongé et arrondi, rose pâle, translucide.
io5. Cristal isolé, arrondi, blanc-verdâtre, translucide.
loé. Fragment blanc-laiteux , opalescent.
io5. Gros fragment , blanc-grisâtre , transparent ^ dun cristal octaèdre aplati.
Gangue ferrugineuse du diamant, morceau de
cascalho, foimé d'un mélange de fer hydraté et de quartz grisâtre, ou grains angulaires et arrondis.
annotations.
Il est presqu'impossible de déterminer avec exactitude la localité d*un cristal isolé de diamant , parce que dans les différens lieux où on les trouve, ils présentent ordinairement les mêmes caractères. C'est pour cette raison qu'on n'a pas indiqué la localité des morceaux qui ont été décrits ci-dessus. H est probable qu'ils viennent tous du Brésil. Us pèsent ensemble 42 carats |.
Un grand nombre de cristaux de diamant se rapportent au cube et offrent toutes les faces qu'exige la loi de symétrie. Il parait cependant qu'on en trouve qui ne présentent que la moitié du nombre de ces faces , et Ton a en conséquence proposé de considérer la cristallisation du diamant comme appartenant au système semi-tessulaire.
QUATRIÈME ESPÈCE
ANTHRACITE
Caractères définie.
Anabfêe. Carbone avec quelques traces d'hydrogène y et mélange de 3 à 5 pour cent de silice , d'alumine et d'oxide de fer.
Forme primitive. Inconnue.
Clivage. Quelques auteurs indiquent un clivage parallèle aux faces latérales d'un prisme rhomboïdal droit , d'autres aux faces latérales d'un prisme hexaèdre.
Pesanteur spécifique. i,4oo. • . . 1,482.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Brûlant af ec difficulté sans flamme ni fumée, et se couvrant à peine d'un enduit de cendres blanches en se refroidissant.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , rayée par la chaux cabonatée.
^oti/<0fir. Noire, opaque, quelquefois d'un éclat demimétallique.
FORfifES INDÉTERMINABLES.
1. Noire, compacte avec chaux carbonatée : environs de Liège.
ANTHRACITE
annotations.
Cette espèce , dont la composition est presque identique avec celle du diamant, parait avoir avec cette dernière substance une relation analogue â celle du corindon avec Talumine préparée dans les laboratoires.
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CINQUIÈME ESPÈCE
MELLITE.
Caraetèrêê définis.
KLAPROTH. WOHLBB.
Analyse. Alumine 16 i4,5
Acide mellitigue. 46 4i,4
Eau 58. . • . . 44,1
Forme primitive. Prisme droit à base carrée dans lequel le rapport d'un côté de la base à la hauteur est à peu prés celui des nombres 2 et 3.
Clivage. Parallèle aux faces à"
Pesanteur spécifique. 1,597.
Cara4itères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans Tacide nitrique ; solution ipré^ cipitanteo gelée par l'ammoniaque, et non parle nitrate de baryte.
Exposé à la flamme d une bougie , il blanchit et perd sa transparence. Chauffé fortement , il blanchit de même , ensuite devient noir et finit par tomber en poussière.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée; rayé par la chaux carbonatée.
Couleur. Jaune et jaune-brunâtre; translucide et trans- Plurent ; éclat résineux.
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!'• VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF a\
Octaèdre âbcue carrée (Primitif. Haûy ).
1. Deux gros cristaux isolés , l'un orangé foncé , et l'autre orangé pâle ; Artern , Thuringe.
2"« VARIÉTÉ y SIGNE REPRÉSENTATIF p a\
La variété précédente dont les êOfntnetê sont remplacés par un plan perpendictUaire à taxe ( Basé. Haûy ).
3. Orangé, translucide, trois cristaux réunis parallèlement â l'axe ; Artern , Thuringe.
3"' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF f» a*.
La première variété épointée aux angles latéraux, ( Dodécaèdre. Haûy ).
3. Jaune^grisâtre , transparent , petits cristaux nets, ressemblant beaucoup, tant pour la forme que pour les angles, à des dodécaèdres rhomboïdaux, sur bois bitumineux; Artern , Thuringe.
4"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p m a\
La variété précédente augmentée des faces p. ( Epoiaté.
Uaiiy ).
Orangé foncé , transparent , cristaux nets de toutes
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les Tariétés décrites, sur bois bitumineux; Artern,*Thuringe.
5. Orangé foncé, transparent, gros'cristaux engagés entre eux, sur bois bitumineux; Artern , Thuringe.
6. Jaune-orangé , petits cristaux brillans y engagés entre eux, sur bois bitumineux ; Artern, Thuringe.
^nnotatiojis.
Le mellite est encore une de ces substances rares que l'on n'a trouvé , d'une manière bien positive , que dans une seule localité. Il se rencontre comme le succin , dans un dépôt de lignites.
SIXIÈME ESPÈCE
StJCCIN.
. Caractèreê définis,
DBAPPIER.
Analyse. Carbone 80,59.
Hydrogène. ... 7,5 1.
Oxigène 6?73.
Chaux 1,54.
Alumine 1,10.
Silice o,63.
Forme primitive. Inconnue.
Clivage. Dans aucune direction.
Pesanteur spécifique. 1,081.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Brûle avec une flamme jaunâtre , en répandant une odeur agréable , et laisse un résidu charbonneui.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée ; rayé par la cbaux carbonatée.
^dt^/^t^r. Brun-rougeâtre , blanc; translucide, transparent ; éclat résineux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Gros morceau arrondi, jaune-orangé, translucide; côtes de la Baltique.
SUCCIN
cides , Tun cylindroïde , les autres arrondis; côtes de la Baltique.
5. Gros morceau jaune-orangé, opaque , à surface inégale mais lisse ; côtes de la Baltique.
4. Petite plaque polie , jaune pâle , peu translucide , offrant des taches de diverses nuances de jaune ; côtes de ]a Baltique.
5. Morceau amorf^e, jaune pâle et jaune-*K>rangé ; côtes de la Baltique.
6. Morceau amorphe, jaune-orangé foncé, translucide, corrodé à la surface ; côtes de la Baltique.
7. Morceau d'un jaune foncé, noir et opaque & la sar£eice ^ cotes de la Baltique*
8. Trois petits morceaux jiaunes , opaques , recouverts en partie d'une argile grise mélangée de petits grains de quartz blancs-bleuâtres , translucide ; localité inconnue.
g. Quatre morceaux jaunes, opaques, concrétionnés , globiformes ; côtes de la Baltique.
10. Petits morceaux rougeâtres, arrondis, sur du fer hydraté ; localité inconnue.
11. Jaune, opaque, granuliforme dans la houille schistoïde noire ; Groenland.
12. Jaune, transparent , renfermant une feuille très-bien conservée , et offrant d'un autre côté l'empreinte d'une autre feuille qui a été détachée. On aperçoit aussi dans l'intérieur de petites cavités qui renferment des bulles mobiles ; côtes de la Baltique.
i3. Jaune, transparent, insectifére, renfermant aussi un grand nombre de cavités à bulles mobiles ; côtes de la Baltique.
i4. Deux morceayx jaunes, transparens , renfermant une substance , ayant l'aspect du talc chlorite muscoïde contenu dans le quartz; côtes de la Baltique.
i5. Beau morceau jaune, transparent, renfermant un grand nombre d'insectes ; côtes de la Baltique.
45o SUCCIK.
annotations.
Il n'est pas douteux qu'on a réuni sous le nom de succin plusieurs substances qui toutes présentent les caractères extérieurs de la résine , mais qui appartiennent à des espèces différentes. Les unes donnent, en effet, à la distillation un acide que l'on considère comme y étant tout formé , d'autres n'en donnent pas de traces ; il en est qai donnent de l'ammoniaque. Les unes sont insolubles dans l'alcool , tandis que les autres ne s'y dissolvent qu'en partie. Certaines variétés , en brûlant , dégagent une odeur aromatique , tandis que d'autres donnent une odeur fétide.
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28, n. 20, ulfaré, Utez sulfuré.
00, n. 1, Teruel, lisez Terrael.
— n. 2, Teruel, lisez Terruel.
78, n. 89, lemellaire, !ise:j lamellair*;.
102, n. 0, Laecatlp., U :z Ilasgaia.
108, ligne C2, Chladini, iisez ilhladni.
148, n. 7, LlUintx, l'serj Libn».
144, n. 8, LittLai:z, lûez Libn».
— n, 0, Littmi»!, lisez Libnis.
— n. 10, Littmiti, lisez Libnis,
150, la description de n. 20 est répétée par n. 88, et la vraie description de
n, 30 est omise. 101, ligne 4, Gotbite, lisez Goethite.
271, n. 1, Kosemûth, lisez Kosemût.
— n. 2, Kosemûtb, lisez Kosemûi.
— n. 8, Kosemûth, lisez Kosemût.
270, n. 7, Ifeushol, Usez Neusohl.
282, n. 1, Ileushol lisez NeusohI.
202, n. fiO, Einsensichen, lisez Eisenseche, Siegen. 816, n. 42, Slangenburg, lisez Schlangenberg.
— n. 43, Freyberg, Saxe, lisez Andreasberg, Hart. 380, n. 4, formel, lisez former.
387, n. 5, Gorkum, lisez Goekum.
— ligne 20, Berielins,//jez Berselitis, 400, ligne 7, Stheland, lisezSheiltinà,
422, n. 2, Petrozawosky, /iJez Petrosawotsky. 428, ligne 8, Fauk, lisez Tank.
441, n. 01, cueniform, lisez cunéiforme.
442, ire ligne, Cascalho, lisez Gascalbao.
^ 2» ligne, ou, lisez en.
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